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Я. 


ОтсаАдНыя УСТРОЙСТВА ВвЪ долинъ Селькв Бваизъ ГАРЦ- 


ГЕРОДЕ. 


(Г. Поручика Бояршинова). 


Отсадка рудъ на неподвижныхъ рышегтахъ, имЪ- 
ю1щщая много неоспоримыхъ выгодъ предъ прежнею, 
до сихъ поръ не могла однако жь избЪъжаь одного 
важнаго педостапка. Вода, давимая поршнемъ, при- 
ходнить подъ рЪшето обыкновенно съ одной сшоро- 
ны: оъ этого происходигъ неравномЪърность дЪи- 
ства сл на слой отсаживаемой руды, то еспль, что 
на половин рЪъшеша, ближайшей къ поршню, она 
дъисшвуепь снльнЪе, часпию ошбрасываетъ руду 


къ прошивоположному ободу рф тета и иЪмъ оче- 
Горе. Аурн. Ен. УТ. 1843. 1 


553 





видно замедляептъ. отсадку. Это производиплъ, какъ 
кажетсл, не близосиль поршиил, а струя воды, опт- 
раженная оптъ пропшвоположной стыки ящика 
(=). ВсЪъ средства, упошреблаваилел доселв для от- 
вращенгя этого неудобства, были недосптаточны; 
необходимос условге, читобъ вода дЪисшвовала не 
ст» боку, а съ низу, перпепдикулярно и притомтъ съ 
одинаковою силою на всю площадь горизон- 
нтальнаго рЬшепа, осталось невыполненнымъ. 
Въ Август 1841 года, пумешествуа по Нижне- 
му Гарцу, я видЪлъ однако жъ осадное устройство, 
которое во многихъ отиошев!яхъ удовлетворяепть 
этому условию; по крайней мЪрЪ при необыкновен- 
ной просто 6 его нельзя пзребовать большаго со- 
вершенсшва въ дЪйсоиии водь. Эта машина нахо- 
дипся во второй гплолчейной фабрикЪ, въ долинЪ 
Сельке, близъ Гарцгерод%, въ Герцогсшв 6 Ангальш- 
скомъ. Она не за долго предъ монимъ прг6здомъ была 
построена и подвержена испыташю. По новости 
устройства, почнаго чертежа ея шогда еще не 
имфаось, пошому прилагаемый мною рисунокъ, сдЪ- 


(*) О существованти этого недостатка, какъ при опьытахъ 
въ Курипринць, педалеко ошъ Фрейберга, такъ и при 
Верхне-Гарцевскихъ устройсшвахъ, л имБлъ случай го- 
вориаь въ стапьЪ, 06% обогащетаи каменноугольной 
мелоги, папечатанной въ предъидущей кпижьЪ. Наспюя- 
ния замфчашл могутъ служить дополиев1лемъ помлиутой 


статьи въ эшомъ отношении. 
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ланный по замъчантамъ размъровь только главныхъ 
частей, можеть бьиль, не впоанЪ вБренъ съ на- 
пурою; однако жъ, какту рисупокъ, выражает ха- 
ракшеръ устройсшва съ досташюочною полянотою, 
практикъ легко замъшипть недостатки и попол- 
нипть ихъ. 

Фигура 1-я есшь продольный вертикальный раз- 
рЪзъ всего отсадиаго устройства, сдБаанный по 
лини АВ, озпаченной на фигур 9-Й, которая 
изображаеп:ъ паанъ шого же устройства. Фигура 
5-я сеть поперечный разрЪзъ по лини ЕЕ. Мас- 
шиетабъ рисунковъ въ Рейнскихъь хутахъ. Одинъ 
Рейнекмй Фхупь — 1,0297 Русскихъ Фхутовъ. 

Ящикъ имфепть 7 Фушовъ 5// данньз 9/ Д// ии- 
рины и 9/—5// внутренней высоты. Состоигпиъь 
изъ шрехъ отдЪиешй, изъ которыхъ въ среднемъ 
ходипть поршень, а боковыя служаптъ длл помЪ- 
щения отсадныхъ рЕшешь. Весь ящикъ сдЪланъ 
изъ двухъ-дюймовыхъ досокъ; рьшета его В и В! 
устроиваюгасл и вставлаютсл обыкновеннымъ об- 
зомъ. Каждое изь нихъ иметь 9/—1// даины и 
9/ 1иприны. Остовъ дна рБшета В/ на которомъ 
укр5пллеся сито, показанъ въ паланЪ. Гаубина 
рЁмепзь Э-шь дюймовъ. Пространство ящика подъ 
р1истами раздълепо по пшринв  полудюймовыми 
досками а на узые каналы; доски эти, начиная 
ошъ поршвеваго отдфленл лщика, въ объ сторо- 


ны сшановашся длиннЪфе, а каналы между нимн на 
° 
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$ дюйма уже, шакъ чшо ширива перваго изъ де- 
сяти каналовъ, баижайшаго къ поршию, еешь 9= 
дюйма, а послЬдняго только одииЪ ДЮЙМЪ. 

Четьырехугольный поршень РР сплоченъ изъ 
нвсколькихъ досокъ, не иметь ни какой дальнЪй- 
шей обшивки, ходипть свободно, укрЪпаениыйм на 
шитангь @, соединяющейсл съ .балансиромъ ›%, ко- 
пораго точка опоры ©. Движеше балансиру и 
поршиню персдаегшся оттъ вала И” посредсшвомъ 
эксцентрическаго колеса { и валика Т, находяща- 
гося на дальнемть копцё балансира. Паощадь пор- 
пня есть Д квадрашныхь фута, какъ и каждаго 
рьшеша; пакбольпий ибдъемъ сего 8-мь дюймовъ. 
Онъ работаешь посшоянпо только для одного 
рБшета, на которомъ происходипть ошеадка; дру- 
гос ие въ эшо времл очищаетел. Подъ поршнемъ 
впаходигася крышеобразное возвышение, съ котора- 
го вода, давимая внизъ, упосншь очень аегко вс 
рудныл частички, прошедиия сквозь кошорос»=ни- 
будь рёшето и случайно попавпиа въ поршневое 
ошдЪаенге. Все, что проходить сквозь р5шета, 
должно собираться въ общемъ ящикЪ ИА, находя- 
цемся подъ восьми тпремя отдЪаентлми. 

Прыь всакомъ шакомъ усшройсп:в'5 находитса 
одинъ работвникъ. Онъ паполилясп ящики водою, 
пакъ оптобъ она едва досшигала самыхъ сить; по- 
шомъ запираешь одинъ ставень 1, а другой Л, 


подпимаетъ» подкладывая деревянную баклушку Л, 
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какъ видно на рисупкЪ. Такъ будет свободенъ до- 
сшупъ дая воды, давимой поршнемъ, полько къ 
одному изъ рёшеоть А’ по отверепию 6, имЪъю- 
щему 5//’ высоты и длиною го всю ширину лщи- 
ка. На рьшето Ё/ рабошникъ накладываешь  по- 
друдокъ, пускаешъ поршепь въ движенге, а самъ 
переходить къ наполненю втораго рЪшенла. 
Между п!5мъ отсадка происходить въ ршепть 
В! сльдующимъ образомъ: струл воды, давимой 
поршнемъ книзу, входя подъ рЪшето А! давипть 
на воду шамъ паходящуюся; вода эша должна под- 
нимаиться по каналамъ между вертикальными пере- 
городками @, и помому движеше сл, а слвдователь- 
но и дЬйспиие на лежацпий въ рЪшепт6 подоудокъ, 
будетъ совершенно перпендикулярное, спизу вверхъ; 
оно будештъ тпакже равпомфрно на всей паотцади 
репа по саБдующимт причинамъ: 1) ширина ка- 
наловъ становитсл птБмЪъ мене, аъмъ они далЪе 
отъ поршня; и потому снаа приходящей водяной 
струи, хотя и ослабалегася постепенно, однако жъ 
въ посаъднихъ ошдъленяхъ она сблзана подни- 
мать вверхъ меньнзую массу воды, чёмъ въ пер- 
выхЪъ; 9) ослаблеше сиим струи, по мьрЪ удлас- 
нтл отт поршия, очень незначительно, ибо ошно- 
шен!е между площадями ошверспиа 6 и отсадна- 
го лщика достаточно велико и несравненно бо- 
2ъе› чёмъ во всъхъ прежнихъ ошсадныхъ у- 


стройствахъ съ неподвижными рЪшешами; 5) Раз- 
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махи поршня, въ сльдспиме привода эксцентриче- 
скимъ колесомъ, совершаются медленно и равио- 
мЪрно; а салБдовашельно и сила дъисииыя водяной 
струи имбетт время раздфлигться почши одинако- 
во по всей площади ящика, шакъ что неравно- 
м5рносгпь` дьйспига ея по крайней мЪрЪ не замът- 
ва. Нотому при размахахъ поршия вода подни- 
маепсая и опускаешса въ рЪшепт6 очень пихо; по- 
друдокъ, въ сафдеииие перпендикулярнаго и равпо- 
мЪфрнаго дъиспиия воды на всю площадь рЪшета, 
долженъ подниматьсл также перпендикуларно н 
притомъ везмъ слоемъ. Медлсениость восхождения 
н упадантл воды ни сколько не препятетвуенть хо- 
ду процесса, гакъ чшо подрудокъ успЪваепть раз- 
дВаяться по оптосительному в5су и опускаться 
въ слБдешве его почти съ шакою удобноспию, 
какъ въ совершенно спокойно-слпоящей водЪ. 

Въ минуту совершаепся огиь 13 до 15 разма- 
ховь поршия. РаздБлене же подрудка происходийть 
уже послБ 8 и 10 размаховъ почти начисто. Од- 
нако жъ ошмеадку производят, объыкповевно все вре- 
мл, пока рабошникъ спимаешъ съ другаго рЪше- 
ша верхн!и слой и насыпаетъ вповой подрудокъ- 
Перемъвивъ полол:енйе стлавней № и Г, оиъ перс- 
ходишь къ очисшкв рьшета @/ а ошсадка начи- 
нается на другомъ. 

Проспзранспиво около ршештъ раздваено елце дос- 


ками @, шакъ чшо рабошникъ, снимая” соршьы, 
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сбрасываеть ихъ по одну и по другую сторону 
ръшета, а пустую породу въ тачку. Такта сшой- 
ла птбмъ боле необходимы, чо огисадка вообще и- 
дештъ быстро и надъ большимъ количествомъ под- 
рудка вдругъ. 

Не входя въ дальнъйшее описаше устройства, 
кошорое очень просшо, усматшриваешса  иегко изъ 
приложеннаго рисункал и при томъ можеть быть 
измБнаемо, смотра ‘по м5стнымъ обстоятель- 
сшвамъ, я покажу вкрапиаБ шполько пт 6 часпли его, ка- 
кими оно отличается огть преяздсупоотреблявитих- 
сл. Устройесшво это, идея и исполнено котора- 
го принадяежаштъь Оберъ-ПШтщейгеру Блежимидту, 
въ Гарцгероде, заключаеттъ въ себЪ, безъ сомнЪънгя, 
важафиция усовершенствовангя, кактя сдЪааны были 
въ посл5днсе время для ошсадки рудъ съ неподви- 
жными рЪшептами. Галавныяа условтял: 

1) Совершенпо вертикальный ударъ воды иа под- 


рудокъ 
перегородовъ, находящихса подъЪ ръшетомъ. 





достигается здъсь вПолнЗ, посредстшвомъ 


2) Равпомврность дъисшиыия воды на вею пио- 





;цадь рЫшета-——выпоанаенсл: @) расположентемт пе- 
регородокъ, 6) значительною величиною отивсрепия 
для входа воды въ сравнении съ площадью лщи- 
ка, ©) медлениымъ и равномърнымъ  лвиженемъ 
поршнл, для котораго приводъ эксценитрическимь 
колесомъ есть, безъ сомиъния, ванпросотБиний и у- 


добнзиций. Наконець крышеобразное возвьшене 
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под» поршнемъ, служащее для иегчайшаго удаиле- 
н!л рудныхъ частей изъ поршневаго ошдЪълентя, и 
просшое устройсшво сшавней, нзмБнающихъь на- 
празлеве струи, дающуъ эпюму способу безспорно 
первое мвстшо между всбми, досетБ известными. 
РавномЪрносоть дБйствтл воды навсю паощадь рЪ- 
шеша подтверждается: 1) совершенною горизон- 
тальностью поверхности подрудка въ рышешь, 
9) иеобыкновенною быстрошою раздЪалента подруд- 
ка, по показывает на правильносаь, хода все- 
го процесса. 

Всл отсадка происходигиъ здЪсь только въ саЪд- 
стве одного ошносишельнаго вЪБса; удара воды на 
подрудокъ нБпъь ни. какого. 

Несколько подобиыхъ устройстшвъ ставяштсл въ 
два рада, паралаельно длиннымъ сотБнамъ Фабрики. 
Валъ, на кошоромъ надьты эксцентрическёл колеса, 
находнисл у пошюака по срединЪ комнаты. Важ- 
дое эксценшрическое колесо персдаешь движенте 
двумъ поршнаямъ, слБдовашельно служипть дая че- 
шырсхъ р'›5шсптЪ. 

Въ фхабрикЪ, находящейся въ долипЪ Сельке, от- 
саживаютсл: 1) руднизнал мелочь въ 4//, 2 и 
-- дюйма велнчиною зерна, послЪ обмывки и раз- 
дЪъиентл ел на Гарцевскомъ стшаикЪ (Тане фе) 
2) толчейныя руды, послБ измельченя ихъ въ вай- 
кахъ, величиною зерна въ -/'-_ дюйма и 4 длиною. 


г. 


Руды эпи, доставляемыл изъ рудниковъ Пхфах- 
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фхенберга н Мейзеберга, состолшуъ изъ свинцоваго 
блеска, мЪднаго и сфрнаго коачедановъ съ извесшко- 
вымъ шпатомъ, глинистымъ сланцемъ и шпагпова- 
пымъ желбзнлкомъ. Не смопря на эту сложностть, 
ошдБаеве глинистаго сланца и извесшковаго шиа- 
па опт прочихъ составныхъ часшей происходипть 
впоанЪ, уже при величин ошсаживаемыхъ зеренъ 
до 1 дюнма. Каждому изъ эшихь сориювЪ вазва- 
чено особенное рЪшепю. 

Опышы показали, чшо отсадка на описанпыхъ 
выше устройсшвахъ происходить песравненно ско- 
рёс и чище, чБмъ на прежнихъ, какъ съ неподвиж- 
пыми, шакъ и съ подвижными рЪшешами; даже 
самые шонме шаамы подтвердили это заключе- 
пс. Во вторыхъ, чп10 отсадку можно производить 
вадругъ надъ большимъ количесшвомъ  подрудка, 
чёмъ прежде. Однако жъ дая полнаго успЪьха ока- 
зались необходимыми сл5дуюция условия: 

1) Хорошес устройство и правильвый ходъ ма- 
шины. 

2) Наивозможная равномфрноспиь въ величин 
ошсаживаемыхъ зеренъ. 

5) Не очень большое развообразе въ состав- 
ныхъ частях» отсаживаемаго подрудка. 

Д) Довольно значительное отношене между 
площадьми отверсния и отсаднаго лщика. 

Первыя три изъ этихтъ услови  веобходимы 


впрочемъ при велкой отшсадкв рудъ; посльднсе же 
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принадлежингь собственно ошсадкф рудъ па не- 
подвижныхь рф щшешахъ. 
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ИзложениеЕ РАЗЛИЧНЫХЪ ОПЫТОВЪ, ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ НА 
ПеЕРМСКИХЪ ЗАВОДАХЪ, И НАЗНАЧЕШЕ НОВЫХЪ  ИСПЫТА- 


В1Й, ПРЕДСОЛОЖЕННЫХЬ ВЪ Горномъ Совъть 1849 годА. 


(Г. Подполковника Фелькиера). 


Опыты производились съ цБаНю: наи улучшить 
горное производство, нли объясннии удовлетво- 
ришельно п? пиавилевныя операцн, кошорыя су- 
ществующт здесь съиздавна, и, шакъ сказать, 
усвонлись при Пермскихъ заводахъ многольтнимъ 
опьитомъ, но копюрыя, съ перваго взгляда, ка- 
жутся производсшвами мало совершенными. 'Гоч- 
ное изсаБдование этихъ процессовь быхо необхо- 
димо, какъ для ого, чтобъ рЪышипи, окончашель- 
по, чшо полезно и чшо вредно; также и для по- 
го, чпобъ устранить однажды на всегда п 
предположения, которыя  предаагааись дая из- 
мъненга ихъ, предполжешя, основанныя часто па 
одномъ умозрьши, безъ точнаго познашя химнче- 
скаго соспзава рудъ, хлюсовъ и продуктовъ, обра- 


ботываемыхь на здъшнихъ заводахъ. 
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Подобныя изсаъдованга не могли быпть произ- 
ведены иначе, какъ посяЪ шочнаго химическаго 
разаожентя пвхъ шфлъ, которыл подвергались ис- 
пышаниюо; поэтому польза произведепныхь опы- 
шовъ дБлаегеся очевидною. Съ окончашемъ кажда- 
го изъ нихъ заводоуправлене обогащалось познаит- 
семъ химическаго состава рудъ, составляающихъ 
предмештъ обрабошжи па заводахъ, узнавало коли- 
чество Фалюсовъ, проплавяяемыхт вмЪсптв съ ру- 
дами, и ознакомаялось удовлетворительно съ со- 
сшавными частями разнообразныхъ продукшовъ, 
получаемыхъ прн обработкЪ рудъ.* 


Произведенные опыты были слЪдующус: 
А) По Горному производству. 


Т) Откатка рудь и породь Венгерскилиш собакалив и 
Гарцевскилив телтьжкалие по переноспьли  желтьз- 


ны.ль дорога.лев.. 


Г. Начальникъ ОШпаба Корпуса Горныхъ Инже- 
неровъ, въ бытность на Нермскихъ заводахъ, при- 
казааъ, между прочимъ, непьитать на здЪшнихъь 
рудпикахъ способъ откашки рудъ и породъ по пе- 
репоснымъ желБзнымъ дорогамъ; по чему, въ, 1857 
году, были произведены › опышы опщашки рудъ и 
породъ по одному желБзному рельсу въ обыкно- 
венныхъ тачкахъ; но результаты этих опытовъ 


былн весьма неудовлетворительны и показали яс- 
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но, что для достижентя цЪали, предположенпой Г. 





Начальникомъ ПИпаба, необходимо нужно было, 
съ введентемъ вт, рудникахть жельзныхъ дорогъ, за- 
мьнипь ’ обыкповенныя тачки другими, болье 
приличными шел жками. Поэтому, въ 1858 году, 
предположено было испьтапль сх5дуюцие способы 
откатки: 

а) На Новобершедскомъ рудникЪ успроншь пе- 
реносную жельзную дорогу съ двумя рельсами по 
выходной пипольпЪ, и для отшкашки рудъ и породъ 
употребить Гарцевсктя собаки. 

Ь) На Воскресенекомъ рудникЪ, какъ на одномъ 
изъ обтирнъишихъ, устроить такую же дорогу, 
и ошкашку производипиь не въ шельжкахъ, но въ 
двухъ бадьяхъ, помьщающихся на деревянной ра- 
м5, движущейся иа Д-хъ чугунпыхъ колдесахъ, для 
п1ого, чтобы по доставкЪ къ шахиув, не опораж- 
нивая баден, можно было прамо поднимать ихъ 
на поверхностть. Для подъема бадей усптроить слож- 
ный или конный воропть; руду и породу, подня- 
ыя на поверхность, ошкаптывать въ кучи и оп- 
валы, какъ и на рудникъь Новобершедекомъ по же- 
лъзной дорогв въ Гарцевскихъ соблкахъ; и ва ко- 
нецъ. 

с) Сдълать опьипъ ошкатаки рудъ и породъ Вен- 
герскими собаками по деревянному помосту. Испы- 
тпанте этого послфдняго способа было необходимо 


потому болЪъе, что желЪзныл дороги, безспорно, мо- 
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гупть принести важную выгоду; но по многимъ у- 
словтямЪъ, дал нихъ необходимымъ, онЪ не могуть 
бьипь введены въ рудвикахъ повсемьство, между 
пт5мт» Венгерсктл собаки, хотя ис столько выгод- 
нь, но за шо могутъ употребаяться, вм5спто тва- 
чекъ, шамъ, гдф желфзныя дороги существовать, 


0 разнымъ обстолшельствамъ, не могупт. 


1) Откатка рудз и породф по желтьзной дорогть Г’ар- 


цевскими собакалии. 


На Новобершедскомъ рудник устроена желвз- 
нал дорока по выходной пипольнз на разстолв!и 
120 саженъ; при чемъ отъ начала пипольины па 
90 саженахъ имфетъ она 0,8 вершка паден!я на 
каждую сажень, на осшальномъ же проешранспиуб 
идстъ совершенно горизонтально. За устаьемъ 
игольны раздФилештсл она на дБ вБшви, изъ ко- 
порыхъ одна проведена къ рудному двору, а дру- 
ая къ копцу ошвала, для откашки пустой поро- 
ды. Опщатка рудъ и породъ производитсл здЪсь 
въ шельжкв, устроенной на подобте упоптребалемой 
въ ГарцЪ; опа состоипть изъ деревяннаго лащика, 
вмБстимоспию до 144-ши кубнческихъ Футовъ, дви- 
жущагоса на А-хъ чугунныхъ коилесахъ, изъ кошо- 
рыхъ каждое утверждено на жельзной оси, вра- 
щцающейса въ чугунныхъ гнфздахъ, помъщепныхъь 
подъ дномъ лщика. Чугупныя колеса, со внушрен- 


ней сшороны, снабжены  закраинами ‘и сдБааны 
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двухъ родовъ: больнил и малыя, изъ  конторыхъ 
первыл расположены ближе къ центру тажестши 
и находятся съ передней стороны. Во время от- 
катки нагруженной тиелБжки, при шакомъ распо- 
яожени колесъ, вывалка  производишсл довольно 
удобно, чрезь отшкрываемую западню, находащую- 
ся на передней части ящика ((^). Въ шельжку по- 
мЪъщаеглсл рудъ и породъ АО пудовъ. При ошкаш- 
кБ рудъ и породъ такими собаками, задолжаетсл 


дза челов’Бка. 


2) Откатка рудь и породь по переносной желтьзной 


дорогть, на Воскресенсколь рудникть. 


На Воскресенскомъ рудник устроена была же- 
лъзная дорога ошъ конпа главвой нипольны до 
подъемной шахты, на разстолши 85 саженъ, съ 
неболыпимъ паденемъ къ шахт. Подъ самою 
шахоою раздБаяется она на дв части, дал под- 
кашки баден, смопаря по иадобностши къ тому иди 
другому концу капата, навивающагося иди па 
валокъ, или барабанъ ковной машины,  далЪе 
за шахиою раздвоенная желЪъзная дорога соеди- 


нястся снова. (*“”) Такъ какъ подкашываемыя къ 


(*) Усшройсшво Гарцевскихъ 1пельжекъ и Венгерскихъ со- 
бакъ подробно описаио въ „1 ХТ Гориаго Журнала за 
1859 годъ. - 

(**) На рисуикь, приложеппомь къ ХТ Л” Гориаго Жур- 


нала за 1859 кодъ изображена дорога эта довольпо ясно. 


у 
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шахит6 руды и породы должны бьипь поднимаемы 
по ней на поверхпость; шо ошкатшка въ Гарцев- 
скихъ собакахъ была бы здЪсь неудобна и сопря- 
жена съ значительною пошсрею времспи на без- 
полезныя выгрузки откаточной шельджки и нагруз- 
ки бадей, почему и необходимо было замфнитшь 
здЪсь лщики Гарцевской шеявжки двумл бадьлми, 
поставленными на деревянной рам съ Д-мл чу- 
гунными колесами. Бадьи состолшль изъ деревяан- 
ныхъ чешыреугольныхъ ящиковъ, окованныхъ же- 
лБзомъ; внушренн:и объемъ каждой изъ пихъ ра- 
венъь половин ящика Гарцевской собаки, по есть 
7 кубическимъ хутамъ, а в5съ помвщающейся по- 
роды въ каждую бадью 0-ти пудамъ. Даа лучша- 
го успбха найдено необходимымъ задолжать длл 
ошкашки бадей шоже двухъ человькъ, которые 
при %-хъ рамахъ и 4Д-хъ бадьяхъ могуштъ произво- 
дить откатку безостановочно въ продолженте 
всей см5ны. Работники, пошканивъ нагруженпыя 
бадьи подъ шахту, не дожидаются подъема ихъь 
на поверхность, берутъ другую раму ст) опорожнен- 
пыми уже бадьъями, продолжают опщжатку при по- 
мощи раздвоенной дороги подъ шахпюю. Даля подъ- 
ема бадей ва поверхность, устроенъ былъ перво- 
пачально сложный воротъ, въ кошоромъ, отъ ру- 
колп1окъ, движенте передавалось, сисшемою зубча- 
шыхъ колесъ и шестеренъ; самому валу. При подъ- 


ем5 рудъ и породъ: эшимъ ворошомъ изъ 141-ши 


"Ч 
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‚саженъ глубины, задолжалось 5-пи, человькъ: изрое 
собственно дла дъйствл его, одинъ внизу тнахиы 
для задъванга бадей, и одинъ на верху длл откаш- 
кн рудъ и породъ, поднатыьхъ на поверхность. 
Хошя силы шрехъ челов5къ и было достаточно 
для подъема бадей озпаченпаго З0-ши пудоваго в$- 
са, но какъ здБеь сила была увеличена единствен- 
но на счетъ уменьшентя скорости; ппо подъемъ ба- 
дей производился весьма медленно, шакъ, ито при 
этомъ гпполько половина подкапывлемыхъь къ шах- 
п’Б рудъ и породъ могла бьшпь поднимаема на по- 
верхность, другая же половина должна была ос- 
шаваюлься подъ шахитою; почему, дла совершенна- 
го успБха ошкадки, необходимо должно было замЪ- 
нить сложный воротъ коннымъ, въ кошоромъ си- 
ла 1-й лошади была весьма достаточна дая подъ- 
ема всего количества рудъ и породъ, пошкаты- 
ваемыхъ къ шахшЪ.  Мри эшомъ подъемБ задои- 
жаегасея три человЪка, изъ кошорыхъ одинъ вви- 
зу шахты задБваепль подкаченыял бадьи, другой на 
верху откать:васгаъ подилюыя руду ‘и породу, и 
препии паходится при лошади. Руды и породы, 
поднатыя на поверхность, ошкатываюгисл п10ч- 
но въ такой же шельжкЪ, какъ на Новобершед- 


скомъ рудникъ. 


5) Откатка рудё и пород Венгерскилии собака.лии. 


Опыттъ. откашки рудъ и породъ Венгсрекими 
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_ собаками пронзводилса первоначально на Воскресен- 
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скомЪ рудник5; при чемъ руды и породы доставая- 
лись къ двумъ шахшамъ изъ разстолиа отптъ ДО до 
100 слжешъ. Венгерская собака состонштъ изъ де- 
ревяннаго ящика, движущагосл на 4Д-хъ чугупныхъ 
колесах, изъ которыхъ задита, будучи, обыкновен- 
но, бодъе передиихъ, расположены биизъ центра 
пияжсеши ящика, шакъ чиао шеа®жка, стол на ко. 
лесахъ, наклоплетсля пемного впередт. Между пс- 
редиими колесами проходиитъ, такъ называемый, 
садовой гвоздь съ неболыпимъ иа конц  коис- 
скомъ. СаЪдовой гвоздь, опускалеь дюнма па два ни- 
же колесъ, входить въ щель помостиа, скользить 
по ней во время опщкапщи, и указывал собакЪ 
предлеяапий пушь, препятетвуетъ ей сбивапться 
съ деревлинаго пола, по которому производится 
ошкашка. Съ задней стороны ящика придфлана 
желвзнал ручка, на которую нажимасить работнику 
во времл ошжашки, и таакимъ образомъ поддержн- 
влешь собаку болбе на заднихъ колесахъ, чио зна- 
чительно обиегчаеить ошкагшку. 

Соблки эти дълаютиея двухть родовъ, больция и 
малыял: у первых деревянный лщикъ имъепть вну- 
при даины 9 Фуша, ширипы 1-н1» Фунть 8 дюйма, 
глубины 1-нъ фупьъ 2% дюйма; внпушренши объемъ 
его равенъ 9,8 кубичсскаго фуша; въ него помъ- 
щцастеся б пудовъ рудъ н породъ. У вшорыхъ дс- 


рсванный лщикт имфепть виушри длины 1-нъ Фупьъ 
Горн. ЯКурн. Вп. УЕ. 1819. о 
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7-мь дюймовъ, ширины 8= дюймову, глубины 1-нъ 
‚ Фупъ; внушрени!И объемъ сего равенъ 14 кубическо- 


му Фушу; въ него помбщастсел до 5-хъ  пудовъ 


рудъ и породъ. 


Откатшка рудъ и породъ шакими собаками про- 
изводипзся по деревянному помосшу, для чего на 
поперсчпые брусьл укрфпляюшъ гвоздями въ радъ 
по дв доски, оставляя между ними промежу- 
штокъ, достаточный для свободнаго движеня саЪф- 
доваго гвоздя. Дая эмой опжайщи  задолжающтсл 
обыкиосвснно пан подростки или слабосилаьные ра- 
бошиики. Производство опытовъ откашки въ ше- 
лъжкахъь и собакахъ поручеио было саужащимуъ па 
заводахь Инжеперамъ; при чемъ поставлено было 
имъ въ облзанность: опредБаить точнымъ обра- 
зомъ количесаво рудъ и породъ, оижщашываемыхъ 
изъ разаичиыхъь разспоявй всзми этими способа- 
ми. Нъсколько разъ повторспиые опышы ошкаш- 
ки рудъ и породъ изъ различныхъ разстолний, дЪ- 
данные въ продолжен рабочаго дня или 10 часовъ, 
дали возможность производителям опыпювть опре- 
двлаь, вврнымъ образомъ, среднюю скороепи, при 
ошкатк Венгерскими собаками и по желЬзной доро- 
гь Гарцевскими собаками и въ бадьлхъ, а также сре- 
днес времл, потребиое па нагрузку и вывааяку какъ 
пуБхъ, шакъ и другихъ, а по этимъ даннымъ опре- 


ДЗлепо число ошкашывасмыхъ рудъ и породъ изъ 
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различныхъ разстоянии, и составаепа слфдующая 
таблица, показывающал количество рудъ и по- 
родъ, какое можеть быть ошкапиываемо однимъ 


или двумл чехловьками въ продолжеите ДН. 


1 


ьь. 


* р 
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СРАВНИТЕЙЬНАЯ ВЪДОМОСТЬ 


ВЫКАТКИ РУДЪ И ПОРОДЪ ПО ПЕРЕНОСНОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГЪ ВЪ ГАРЦЕВСКИХЬ ТЕЛЬЖБАХЬ И ВЕНГЕРСКИМИ СОБАКАМИ ПО ДЕРЕВАННОМУ ПОМОСТУ, СЪ ВЫКАТКОЮ РУДЪ И ПОРОДЪ ВЪ ОБЫКНОВЕННЫХЪ ТАЧБАХЪ. 








Еее Г НЫ лы 
Откаглываешся рудъ и породъ однимъ человфкомь въ день или в рабочихь часовъ. Откаптываешся ‹рудъ и породъ по ЖелЬЗной дорог5, двумя человзками въ день или Ш-пь 
рабочихъ часовъ. 


Разстояние|'Гачками положе- Венгерскимн собаками. Полагая подениую плату въ день 8-мь КОПЬСкЪ, ©т- Въ бадьяхъь, помьщающихся| Полагая подениую плату въ день 5 














по шшапомъ ош- аи Ш И о катка каждой кубической сажени рудъ и породъ (1260 Гарцевскими собаками. 
ошкашки, катыватть, 6-ти п удовыми. Э-хъ пудовыми. пудовъ вЪса) будеть стоить одною платою, на рамахъ попарно, копфекъ, откатка каждой кубической 
пе. № га 2 ма | | сажени рудъ п породъ (1260 пудовъ 
р сколь и. р Во сколько Во сколько `б | 
разъ боле разъ болье Тачками. Вепгерскими собаками, разъ болъе раз, бе |1°Са/ ОХАУтЬ, СТОНТЬ, ОДНО ИИА 
протнвъ та- противь та“ противъ та- протнвъ  та- 
ь чекъь по вст... чекъ по вЪс р 
Сажени. |Числомъ!Въсомъ. | Чясломъ | Въсомъ. 277 | Числомъ | ВЪсомъ. | ^^ У Числомь Врсомъ, |ЧеКЪ по в%су| пеломъ|В5сомъ, |чСК® по вбсу Гарцевскими 
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Ввдомосшь эта показываешть : 

1) Чо Гарцевскими собаками по жельзной до- 
рогъ: а) ошкатиываешся рудъ и породъ, однимъ че- 
ловвкомъ, смошря по разсшолнию, въ 5, Д, 5 и 
даже 91-нъ разъ болБе, прошивъ ошкашки обык- 
новенными шачками; 6) что откашка одной куби- 
ческой сажени изъ разсшояша 100 саженъ сшо- 
ншъ, одною платою, не принимая даже въ расчепть 
прованша, 21> копЪйки ассигнащями, ппогда какъ, 
при ошкашкБ шачками, она стоила бы ДА рубаля 
80-шь копзекъ, сабдовашельно саишкомъ въ 20 
разъ дороже. 

Принавъ въ расчепть и содержаве масшероваго 
прованшомъ, по средней ценЪ его, но 1-му рублю 
ассигнацтами за пудъ, окажештесл, что одна куби- 
ческая сажень породъ, отшкатанная Гарцевскими 
собаками, обойдется въ 87-мь копьекъ, а тачками 
19-шть рубасй ЗО-ть копБекъ. Разноспи, 1&-ть ру- 
басй 55 копьйки ва каждую сажень, показываспть 
1$ выгоды, кошорыя досшавялютщъ переносныя 
дороги при употшреблени ихъ въ рудпикахъ; с) 
чшо выгоды ошкашки Гарцевскими собаками, срав- 
ннтельно съ тачками, увеличиваюшся вмфесшЬ 
съ разсшояшемъ отшкагтки. 

Чтобы еще аеснБе показашь выгоды откашки 
рудъь и породъ по желфзной дорогБ, изъ большихъ 
разсшолти, прамо на поверхноспть, сдВалаемъ сра- 


внен1с ошкашщи этой съ подъемомъ рудъ. 


ъ7А 


Если бы пробить ‘шахту на о м5спю выход- 
пой пипольны, гд% производится пагребка отка- 
очной шеяфжки, иди, чию все одно и шо же, 
гдБ начинаденсл ошщкатика по жельзной дорогБ; въ 
:пакомъ случа, хошля расходъ на подкашвку рудъ 
и породъ къ шахшбБ, наи къ м5есшу нагрузки о01!- 
каточной тасаъжки по жельзной дорог, по одн- 
наковому задолженио аюдей, въ обоихъ случаяхъ, 
будешъ однитъ и шошъ же; но за по расходъ на 
подъемъ рудъ и породъ по шахить будешь далеко 
превьилать издержки на опщашщу ихъ по желЪ- 
зной дорог прамо въ ошвалъ. Въ самомъ дБаъ, 
если ошкашку по переносной жельзной дорогв за- 
мъвиоь тлахотою, то, по м5ешоноложенио Ново- 
бершедскаго рудника, предполагаемая шахша дол- 
жна имфшь по крайней мБрЪ 18-ти саженъ глуби- 
ны, саБдовашельно для подъема 950,000 пудовъь 
рудъ и породъ, по урокамъ, опредфаениымъ нипа- 
памн, для подъема рудъ и породъ въ бадьахъ, 
должно бы было задолжихоь въ годъ сжедневно 19 
челов къ, шогда какъ дал ошкашки птбхъ же 250,000 
пудовъ, по персносной жельзной дорогЪ, въ годъ бу- 
дешъ задолжаемо ежедневпо шозько 9 челов ка, и 
въ первомъ случа произошло бы расхода на содер- 
жане 19 чеховЪкъ въ годъ 1.ЛЛ8 рублей 97 копЪ- 
екъ, а во второмъ на содержание % человъкъ 152 
рубля Л5-шмь копЪекъ. СалБдовагисльно, въ первомъ 
случав было боле расхода 1,295 рублей 82 ко- 
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пъики. Изъ этого видно’ ясно, что подъемъ рудъ 
и породъ въ бадьяхъ по шахиб въ 18-шмь саженъ 
глубиною, обошелся бы почши въ 10-пи, разъ до- 
роже откашки по желбзиой дорогБ, не смотря 
на по, чию разстояье откагки равняиось 105 
саженамъ. Этошъ расчетъ доказываеть убЪди- 
нельно, какгя выгоды приносишъ вновь усшроен- 
ная желбзная дорога на Новобершедскомъ рудникв 

2) Ошкашка рудъ и породъ по желбзной доро- 
г6 въ бадьахъ сще иБсколько выгоднЪе откашжки 
Гарцевекими собаками, если не принимапиь въ со- 
ображен!с расходъ на подъемъ рудъ, который не- 
избъжепъ при всакомъ сиособБ о:иканщи рудъ и 
породъ. 

5) Венгерскими собаками ошкатывается, одиимъ 
челов5комъ, рудъ и породъ, смотря по разстоянио? 
шести-пудовыми въ 9,5,4,5 и даже въ 6 разъ, а 
шрехъ-пудовыми въ 1,2 и 5 раза боаъе противъ 
ошкашки обыкновенными шачками, и выгоды пер- 
вой ошкашки увеличивающсл  шакже  вмсотв съ 
разстояниемъ. Откапща одной кубической зажени 
Вснгерскими собаками обходишея, одною паапою, 
не прниимая въ расчешь промапта, смошря по 
разсшолнию, б-ти - пудовыми отлъ 153 до 70-ти 
коп. ассигнациями, а Э-хъ-пудовыми ошьъ 503 до 1 
руб. 50 коп. аесигнацгами, шогда какъ, при ошкащ- 
кв пачками, стоишь она опт ДЭ-хъ копЪъекъ 


до 4 рубаей 80 копзекъ; слБдовательно, въ первомъ 
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саучаЪ дешевае прошивъ шачекъ въ ® и даже 7 
разъ, а во впоромъ оглть 1,9 до 5,0 разъ. 

Къ исчисленнымъ выше выгодамл, ошкашки рудъ 
и породъ новыми способами должно присовокупишь 
сще зпачительное сбережсете въ свъчахъ, потому 
что посяБдшя употребляются при энюмъ толь- 
ко па мБетахъ нагрузки и вывааки, шогда вакЪъ 
при откапкЪ  шачками свбчи сшаватса презъ 
каждыя 10 пли 15 саженъ. Изъ ошчеша о дъистви 
рудниковт» до 18А0 года видно, что свбаъ вы- 
ходпло въ предшеспивовавиие три года, при воъхъ 
вообще работахъ, на 1-пу кубическую сажень по 
Д,1 хупша; съ распрострапенемъ же новаго спо- 
соба откашки, расходъ ихъ сшаалъ  примбьшино у- 
мень:паться, шакъ ло, въ 15840 году, на 1-ну 
сажень выработаннаго проспзранства вышло ев5аъ 
шоже при всб5хъ горныхъ рабошахъ 5,Д Фупта; слЪ- 
доватлельно сбережене свъчъ, оштъ измънента спо- 
соба опщашки, простиралось по 0,7 хунпга на каж- 
дую сажень. Въ этопть годъ выработано при од- 
нихъ Юговскихъ рудниках 415617 кубическихъ са- 
женъ, сльдоваштельно сокращенъ расходъ свЪчЧъ въ 
годъ 79 пудами, чо сосшаваяешгьь сдну шестую 
частль всего количества свЪчь, должеиствовавшаго 
выходить на вырабошку эшюго просшранства, при 
употреблени  шачекъ дая откашки рудъ и по- 
родъ. 


Ремонша, пошребнаго ва поддержаве Венгер- 
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скихъ и Гарцевскихъ собакъ, а шакже и бадей, въ 
насшолицее время, опредъаини, нельзя, потому что 
всв онЪ, будучи несравнепно прочнЪс  тачекъ, го- 
дны еще къ дальнЪйгиему употреблению; неболь- 
ния же поломки и поправки исправияюпюел нынЪ 
пеБми же плониками и кузнецами, чисяо  кото- 
рыхъ опредфаено пипатами по Гориому производ- 
саву, и эго ведешъ уже къ закаюченио, что ре- 
монить на поддержате Гарцевскихь пюеазжекъ и 
ВБенгерскихъ собакъ, пе будешь превьилать пуБхЪ 
расходовъ, каке  опредфлены дая  тачекъ. Виро- 
чемъ ремонт этопть ни въ какомъ случа ие мо- 
жешлтъ бьинь великъ, потому чо всб чугунныя и 
желфзиыя вещи, составляющуя различныя часпии 
собакъ, могупть существовать весьма значиптель- 
ное время, да и при вегодносизи снова могушь бьъипь 
упопреблены въ дЪло. 

Наконецъ дая совершениаго убьждешая въ выго- 
дахъ› предспавляемыхъ новыми способами ошкашки, 
разсмотримъ состолнте этой части горнаго про- 
нзводстшва до введентя въ употребленте Венгерскихъ 
и Гарцевскихъь собакъ, и покажемъ, какое влан!е 
имБао на нее эт1о нововведен:е. Все это можно ви- 
дъииь изъ судующей табайцы, о выклик в рудъ и 
породъ въ рудникахъ Юговекаго завода съ 1855 по 
80 годъ. - 
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Табанца эша ноказываеть: 4) чо съ 1855 по 
1858 годъ, или до введешл откашки Венгерскимн 
и Гарцевскими собаками, выкатшываяось ‘вт годъ 
однимъ человькомъ, смопря по разсшоянио, по 25,5, 
20,8 и 17,0 кубическихъь саженъ, тогда какъ по 
нипатамъ изъ 20 саженнаго разстшоянтя положено 
на одного человЪка въ годъ ЭЛ кубическихъ сажени. 
3) Въ 1858 году, когда положено было начало вы- 
кашки рудъ н породъ Вепгерскими и Гарцевскими 
собаками, и выкашкою которыми заняшо было въ 
году шолько 817 человЪкъ изъ 955,670 кашальци- 
ковЪ , 110 ссшь тиолько сорокъ  трешьл часшь 
всБхъ ихъ, оказалась уже ощушишельная выгода 
новыхь способовъ ошжашки предъ откашкою обы- 


кновенными шачками, ибо дал выкатшки посаЪъдни- 


э 
2 


ми изъ сложнаго 95 саженнаго разстояшя, дои- 





жно было занагаь 9,197 человБкъ, вмЪешло 847, 
слБдовашельно сбережено 1,510 — подспыщинъ, иаи 
к < . > х ва 
вь каждый рабоши день по 5> человъкъ. Вообще 
же обыкновенными нтачками, Венгерскими н Гар- 
цевскими собаками выкашанныхъ рудъ и породъ 
Ра 
обошаось на каждаго человЪька по 91,5 сажени, а 
ссли бъ ошкашка пронзводнаась одними тачками, 
въ шакомъ случаБ на каждаго чслов5ка обошлось 
бы только по 90,6 кубическихь саженъ. 5) Въ 
1859 году изъ числа 55918  катальщиковъь обра- 
щалась въ выкаокь  Венгерскими и Гарцевскими 


собаками осьмал часть, а именно: Венгерскими соба- 
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ками 5,071 и Гарцевскими 3045 человькъ, вмвсто 
копорыхъ, судя по разстолнио, при выкашк® пгач- 
ками, сл5довало бы употребить въ первомъ слу- 
чав 11,716, а въ посльднемь 96,217 человькъ. Сат- 
доватлельно отъ введенга выкашки ими и дру- 
гими собаками вообще сбережено противъ пишапт- 
наго назначентя 59,861 поденщина, или по 151 че- 
ловБку въ каждый день. Па каждаго изъ катшальщи- 
ков1, обошлось въ годъ уже по 27-ми кубическихтъ са- 
женъ; но если бъ отгикашка производилась одифми 
шачками, въ шакомъ  случаЪ на одиого человЪка 
обошлось бы шолько по 145> саженъ. 4) Въ 14840 
среднее или. сложное разешолнле для выкаики рудъ 


и породъ быхо 55-= сажени. Для выкашщи задои- 





жено вообще 52578 поденьщинъ кашальщиковъ, въ 
шомъ чисаВ Бенгерскими собаками 5061 и Гарцев- 
скими собаками 855, а всего 589Д человъка, или 
шсстал часть всЪхъ катальщиковъ. При откаи- 
кБ пачками, согласно нипаганаго пназначенгя, вмЪ- 
спо 5061 человька, задолженныхъ отшкашкою Вен- 
герскими собаками и 855 человЪкъ, занимавшихся 
ошкашкою рудъ и породъ по переноспымъ доро- 
гамъ, сльдовало бы задоляать въ первомъ случаЪъ 
28,250, а во вшоромъ 9,988 клтальщциковъ, саЪ- 
довашельно противъ выкатки обыкповенпыни пзач- 
ками сбережено 59,54 смьны или 129 человбкъ 
въ каждый рабоши день. На каждаго кашалаьщика 


обошлось рудъ и породъ по 50,3 кубическихъ са- 
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жен, шогда вакъ при ошкатк однЪми пачками 





обошлось бы на каждаго человЪка въ годть только 
по 15,5 кубическихь саженъ. 

Изъ веего этого видно: 1) что въ 14859 и 1840 
годахъ, не смотря на 110, что разстояне откант- 
ки было слишкомъ въ полтора раза болбе шита- 
'пами опредБленнаго, выкатывалось въ годъ рудъ 
и породъ, въ общей массь, однимъ человъкомъ бо- 
яБе питатпнаго назначения, именно: вмЪспю 94-хъ 
кубическихть саженъ, отъ 97 до 50,2 кубическихъ 
саженъ; если же не существовало бы новаго рода 
ошкатшки, по, при шЪхъ же самыхъ обсшоятель- 
ствахъ, было бы откаштано рудъ и породъ шачка- 
ми каждымъ катальщикомъ въ годъ шолько ошъь 
15,5 до 15,5 кубическихь саженъ; и 9) чшо сбе- 
режено въ шечене этихъ двухъ лить ошъ введе- 
нгя при рудникахъ Венгерскихъ собактъ и Гарцев- 
скихъ шсаБжекъ, 65,205 смьнъ или 450 человЪькъ 
еязедневно, содержаше коихъ сшоипало бы казнЪ 
320,890 рублей 16 копъекъ. Расчитывая эшу сум- 
му на количество добышыхъ въ ТОговекомъ окру- 
гБ въ эти посльднге два года рудъ 544,651 пудъ, 
окажегися, что ошт новаго способа ошкашки каж- 
дой пудъ руды обошелся дешевле 5% копьйки ас- 
сигнащами; а сдЪаавъ расчешъ на м5дь, въ рудахъ 
находящуюся, выйдешь, что оптъ введенгя перенос- 
ныхъь желфзныхъь дорогь и Венгерскихь собакъ 


каждый пудъ м5ди обошелел при рудникв деше- 


584 


вле 1 рубль 55% копъики. Эти выгоды проис- 
пекающь, какъ видно, при начал введешя новаго 
способа ошжашки въ одномъ Юговскомъ округБ; 
при постепенном» же умпножени Венгерскихль со- 
бакъ и переносныхъ жел5зныхь дорогъ ири рудни- 
кахъ НК)говскихъ и при введен эитого новаго спо- 
соба ошкатки вл» рудинкахъ  МошовилихинскихЪ, 
выгодь: безъ сомаъша еще болбе увеличаптся; но 
если бы онЪ остались н въ настоящей мЪрв, то 
ни тпогда Пермские заводы, выплавляюние среднимъ 
оисломъ ежегодно по 40 шысячъ пудовъ меди изъ 
рудъ казевныхъ, будутъ получапи, выгодъ въ годъ 
до 15,500 рублей. 

Хопзя исчисленныя здЪеь выгоды основаны на 
достовьрных сравнигпельныхъ дапныхъ, одпако жъ 
по справедливости, он долазны бьипь уменьшены 
по крайней мёр® третью, основываясь ва сяЪду- 
ющихъ обстолишельсп:вахъ: выше было сказано, 
что при введенши переносныхъь жельзвыхт дорогъ 
на Юговскихъ рудникахъ, найдено исобходимымъ 
приспособить въ по же времл отшкашку ЗВенгср- 
скими собаками. Причина эпюму была уже обл, ясне- 
на; устройставо жельзныхт дорогъ птребуепть мно- 
го условии, и тамт, гдф онЪ успроеньт быть ве 
могуштъ, возможно бываепть, вместо нахъ, приспо- 
собляпть Венгерсктя собаки; эти послвдн!я, въ свою 
очередь, также ине могутъ быть повсемъстно 


введены въ здфшиихъ рудникахъ, вмЪето тазчекъ> 
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папрошивъ того тачки, хотя съ меныиими вы 
годами, но могутъ упошребитьсл повсюду. 
НъЪить, кажется, надобности входишь здЪсь въ 
подробное изложение тЪхъ случасвъ, кошорые мъ- 
шаюнь введеню того иаи другаго способа, изъ 
первыхъ двухъ родовъ ошкашки, довольно упомл- 
нушь здфсь шолько о главнъишихъь препяшены- 
лхЪъ, вспрзчаемыхъь во мпогихъ рудвикахъ здЪш- 
няго края, таковы напримфръ: а) возстане поч- 
вы опкаточныхь инполенъ или ортовъ къ м1; 
стамъ свааки, завислщее опт положена руднаго 
плаеша, принявшаго, неожиданно, совершенно дру- 
гое `направлене въ опшошени къ горизонту, во 
время разрабошки рудиика, 5). миогочиеленные по- 
вороты, неизбьжные при образовани рудничныхъ 
запасовъ въ здьшнихъь Флецовыхъ рудникахъ. НПри- 
нявъ вЪ соображен1се только эти два обстоятель- 
сшва, сдъласшса поняашнымъ, что ошкашнка по 
жезлбзпымъ дорогамъ въ Гарцевекихъ ася жкахъ и 
по деревявному помосту въ Венгерскихъ собакахъ, 
введенная здЪсь, занаяа въ рудникахъ самыя вы- 
годныя мета дая откаштки, а тштачкн остались 
тамъ, гдф мфсшныял обстоятельства были стоаь- 
ко же неблагопрлятны дая обоихъ ввовъ введен 
пыхъ способогъ ошкашки, какъ и для самыхъ та- 
чекъ. Опт этяхъ причинъ, независимо опть боль- 
кисй удобпости перевозить большой грузь въ ше- 


яъжкахъ и собакахъ, пгБмъ же усимемтъ, какое не- 
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обходимо дал перскашжи  меньшаго вЪзса въ тач- 
кахъ, повлекло за собою шо, чшо первые два спо- 
собл ошкашки въ шакой соразмЪрностии сдЪлались 
выгодн5е ппачекъ, въ какой возрасшали зашруднс- 
на откашки породъ въ посафюдвихъь, и чБмъ бо- 
лъе становилось возможнымъ вводипи» въ рудни- 
ках первые два способа, ггбмъ боаъе невыгодт 
оставалось на сторон штачекъ, кошорыял, какъ 
посаБднее уже средсшво ошкашки, должны были 
преодолввашь всБ  неблагомияиитыя обстшоящшель- 
сшва ошкатшки. Ошъ этихъ мБетныхъ усаори и 
происходить пешочносшь иечнеаентая выгодъ, про- 
истпекдающихъ отшъ новаго способа ошкапщи ивы- 
водимыхъ прамымъ сравнительнымъ  расчештомъ 
пого и другаго рода способа. Въ шо жевремл объ- 
ясняется удоваесшворительно ша ощупительная 
разность, кошморая замБчаешея въ сравнишельной 
вБдомости между успъхомъ ошкашки собаками и 
пельжками противъ тачекъ. Въ самомъ ДЪаъ, раз- 
смашривая сравнишельную вБдомостшь веЪхъ ро- 
довъ откашки, невольно обращается внимаше на 
слабость уроковъ, назначенныхъь пипашнымъ по- 
ложешемъ, для откашки рудъ и породъ пзачками, 
въ сравненги съ выполневсмъ, какое назначено даа 
обоихъ вновь введенныхъ способовъ откашки; по 
сшоитъ припомнить только, что положеше для 
пачекъ сдБлано дал всевозможныхъ благоприаи- 


ныхъ и неблагопрятныхъ, длл откагки , обсито- 
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№ и 
ятельствъ, а для ельжекъ и собакъ уроктъ опре- 
дълденъ при самыхъ ‘благопррятныхт обстолшель- 
сшвахъ ошкашки, при вкоторыхъ онф и могуттъ 
юмодько существовать, тогда не покажется уже 
стпранного эта поразительная, съ перваго взглада, 
разность. Что касаетел до расчета выгодъ, ко- 
порыя дъйспцительно проистекаюить оштъ введе- 
з1л новаго способа откашки при Пермскихь руд- 
пикахъ, по ихъ можно усчитать легко. и вЪрно, 
сравнивая число рабочихъ смънъ, упонребалемыхуъ 
въ зпеченте послфднихт, Л-хъ лить дал откашки, съ 
числомъ смъиъ кайловщиковъ, доставаявшихъ ма- 


перёляаъ дая кашальшуковъ. 


Въ 1857 году, когда руды и породы откашыва- 
ансь къ местамъ свааки шаодками, было задоажено 
въ 257 рабочихъ смБнъ, 26,740 канловиковь и 
52,97% каталыьыциковъ. Въ 1858 году, когда поло- 
жено было только начаяо ошкашки въ шедхЬжкахъ 
н собакахъ, находилось въ шечеше 255 рабочихъ 
дней 58,710 кайловщиковъ и 55,679 смъиъ катааь- 
циковъ. Наконецъь въ 1859 и 18480 годахъ, по во- 
дворени- новаго способа ошкашки па веъхь шЪхъ 
рудникахъ, гдф было это только возможно, за- 
должено = было, въ 1859 году, кайловщиковъ 
ДД.Д55 и катальциковъ 55,918 смьнь въ шечене 
958.ми рабочихь дней, и наконецъ, въ 1840 году, 


находилось, въ продоажене 954-хъ рабочихъ су- 
Горн. Кури. Ик. УГ 184%. ‚5 
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шокъ, 46,586 смонъ кайловщиковъ и 59,578 смъиъ 
катальщиковъ. 

Длл удобизйшаго соображения - этихъ  циселъ, 
раздвлимъ каждое на число рабочихъ дисй въ го- 


ду, тогда окажется, что на ТЮговскихъ рудни- 


кахъ ежедневно задолжалось. 





Кайловщи- | Катальнхи- 
КолЪ. КОВЪ. 









Въ 1557 году. . . Л04 428 
— 1858 —— .. 158 АДО _ 
— 1859 —. . . 179. 15% 
— 4840 —— . . 482 138 


Наконецъ число кайловщиковъ, приведя къ од- 
ному числу, покажемъ, сколько было бы необходи- 
мо кашальщиковъ ежедневно, напримБръ, на каждую 
сотню кайловщиковъ, кпогда получимъ саъдуюций 
расчептъ: | 

На 100 человькъ кайловщиковъ употреблялось 
ежедневно: 


Въ 1857 году катальциковъ 4195 целовъка 


— 14858 —— —————_ 88 ———— 
— 141559 ————_—_щ 7 
— ДВО —— 70 — 


Въ шечене вссго этого времени дЪъйствовали 
Ъ же рудники. Разстоянте ошкашки оттъ расоро- 


сптранен!я рудниковъ скорзе могло увеличиться, 
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нежели уменьшиться; по этому посшепенность у- 
меньшенгя кашальщиковъ въ посл дите гари года доя- 
жна бьышь приписана, безспорно, улучшенно ошкати- 
ки. Соображал чисао ошкашчиковъ, бывшее необхо- 
димымъ, въ 4857 году, для каждыхъ 100 кайловци- 
ковъ, когда ошкатка производилась пачками, съ чи- 
сломъ 88, оказавшемсл достаточнымъ, на 100 кай- 
ловщиковъ, при шомъ же разстолши, когда начались 
вводиться собаки и щельжки, невольно убЪждаенть- 
ся въ пой великой польз вновь введенныхъ спосо- 
бовъ откашки, выгоды которыхъ, какъ выше было 
объяснено, казались преувеличенными. Мо эти же 
самыя числа даюпть теперь возможнымъ опредЪ- 
лить выгоды съ надлежащею почноспию. Для 
эпого расчишаемъ, сколько бы нужно было ка- 
пальщиковь сжедневно въ шечене  посяЪднихъ 
шрехъ лЪптъ, ссли бы на каждыхъ сто человъкъ 
кайловщциковъ быило бъ необходнмо, для откашки 
пачками, по 495 въ день катальщиковъ, какъ это 
оказалось необходимо въ 1857 году, при употре- 
бленти тачекъ, найдемъ, что катальщиковъ было 
бы пужно: 

Въ 1858 году 194 человъка. 

— 14859 —— 941 ————- 

— 41840 —— 995 —————- 

Между птьмъ ихъ находилось ежедневно, при вве- 

деши новыхь способовь ошкашки, въ 4858 году 
только 1475 человъкъ. 
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Въ 1859 году 193 чеаловъка 
— 4840 —— 4197 ———— } 
Сл довашельно сберегассь ежедневно “въ шечен!е 
1853 года 19 рабочихъ 
14859 —— 89 —————- 
1840 —— 906 —————- 


Не привимая въ соображеше 41858 годъ, какъ 


према, въ которое было положено. лишь начало 
введению новаго рода ошкашки, какъ это быао 
сдано и въ предъидущемъ сравнитшельномъ расче- 
6, окажемся, чшо въ посаъдиее времл дъиеп:ви- 
шсаьно сберегалось, ередпимъ числомъ, болъе 90 че- 
лог’ькъ сжесуточно. Между пубмъ въ первоназаль- 
помъ выводв, сдъланоомъ чрезь непосредетвенное 
сравнеше способовъ ошкашки, число сберсгаемыхъ 
смъиъ ежедневно выходнао равнымъ 4150 челов5- 
камъ. Сравнивал эшо число съ выведенвымъ въ по- 
слъдешвти, окажется, какъ и вьше было объяснено, 
110 исчисленныя выгоды опть внозь  введеннаго 
способа должны бышь уменьшены  шрешью и ра- 
внятьсл не болъе, какъ 10,000 рубламъ ежегодно. 

Этогиъ послЪднй расченъ можегъ бышь при- 
няптЪ, какъ не подлежапий ни кабому  сомиьнию; 
но кромЪ исчисленныхъ выгодъ, огтъ введенгя но- 
ваго способа ошкашки проистекающихъ, Пермские 
рудники получили ‘еще и другую, едва ли не боль- 
пую, пользу опь эшого нововведешя въ здЬшнемъ 


краю. 


Ол 


Удобноеть открывать пиаспиы мъдныхъЪ рудъ 
въ меньшей глубин, есплественно, повлекла за со- 
бою въ здБинемъ краю выработку первоначально 
верхнихъ и луашихь мьсторождени. СтолЪтиее 
сущестпвозанте здЪпихъ рудниковъ было причиною, 
что въ насмпоащее время разрабошка производипт- 
ся уже па большей глубин противъ прежнаго н 
при томъ при меньшей тполщин$ руднаго пласпла. 
Съ углублептемъ рудниковъ, породы сдвалались ипвер- 
же и подъемъ рудъ запруднишельнЪс: оштъ эшо- 
го возрасли рудничвые расходы на 0об% работьг 
вмБептВ съ 1п\мъ умпожилиеь шакже издержки на 
поискъ рудъ, залегающихъ на больтиейи глубинЪ; на- 
конецъ спце болбБе возвысились расходы, необходн- 
мые па осушеше рудниковъ ошъ воды, хакъ ио м$- 
р усиленпаго притока въ глубинахъ, болЪе зиачи- 
пельныхъ, шакъ и ош увеличенной въысопть подъ- 
ема ихъ на поверхность. "Такимъ образомъ многта 
рудпиыя м6сторождентя, такт сказать, сдзлались 
нестоющими разработаки или недоступпыми при 
пбхъ средставахъ, коморыя существовали до ны- 
нЪ. Но со введенмемъ новаго способа откашки и 
съ пожертвовашемъ выгодъ, ими приносимыхъ, сдЪ- 
лалось возможнымъ окупать тб расходы, кото- 
рые зависли огпль большей глубины рудниковъ и 
меньшей гоатцивы рудныхъ пластовъ, шакъ ато 


уп ИЗЪ НИХЪ, кошорые не за долго казались не- 
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стоющими разработки, въ пастоялщее время мо- 
пушъ разработываться съ выгодог. 

Понимая пользу вновь введенной оплкапжи въ 
этомъ смыслб, должно согласиться, чп1о она бу- 
дештъ имлынь большое вллие на благонадежностиь 
руднаго промысла въ Иермскихъ заводахъ, а эта. 
косвеннал польза едва ли не важнзе шфхъ выгодъ, 


которыя были исчислены выше. 


И) Сравиительные опьипьз разбора руд5 на Боскре- 


сенско.ль ш Новотроицкои5 рудникахь. 


Разборъ рудъ, употребалвпиися па Пермскихъ 
заводахъ, сослоялъ шоаько въ ошдЪваенти оштъ ру- 
ды пусшой породы кайловщиками, при самомъ за- 
бов. Рудные куски, какъ бы они велики ни были 
(въ Фхуть и даже болБе), для отдЪаен:я пустой по- 
роды, не разбивались, а поступали на рудничныя 
площади въ перевозку въ заводы въ томъ самомъ 
видЪ, какъ они добывались въ рудинкахъ. При до- 
бычЪ рудныхъ глыбъ, отдЪалллись при забоЪ отатъ 
нихЪ 0с0бо0, кромв пусптюй породь!, еще 11% куски 
песчаника, въ кошорыхъ замбчалиесь рудные знаки. 
Эти посльдне, извьешные здЪсь подъ именемъ 
разбора, складывались на поверхносмь ошдЪльно 
опть руды и въ удобное лБштее времл разбирались 
малольъшами, а иногда оставались вовсе безъ вни- 
маня. Н5лть надобности много доказывашь, ишо 


подобный разборъ рудъ былъ вссьма далекъ ошъ 


> 
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совертиенстава; ибо руда, будучи въ болыпихъ ку- 
скахъ, можеть содержать много пустой породы, 
ошдБаннь кошорую совершенно, прин самомъ забоб, 
кайловщикъ не имъенть пи средсшвъ, ни времени. 
Кромъ шого руда, этимъ способомъ разобранная, 
находась въ большихъ кускахъ, весьма разиооб- 
разныхъ по содержанию въ нихъ мёдн, не могла 
давашь вБрнон пробы; мн дБИйствигчельно часто 
случалось, что при паавк® получалось м5бди или 
слишкомъ много изн санишкомъ мало проивь ид- 
борашорныхъ пробъ, шакъ что опредБаишь съ 
шочноенио угар» м5ди при плавкБ  подобиыхъ 
рудь не было ни какой возможиости. 

Назальникъ ЮШшаба, видя несовершенство ша- 
кого разбора и его послБдепиия, приказдаъ, въ 
быгиность свою на заводахъ, произвесиаь обога- 
ценс рудь надъ иЪъсколькими шысачамин пудовъ ни 
вывести сравнешя расходамъ, нужнымъ на обога- 
щение, перевозку и паавку рудъ обогащенныхъ, 
съ расходами, упошребаяемыми дая перевозки и 
плавки рудъ, разбираемыхь  пюлько при заболхъ. 
Въ по же время приказатль изволиаъ, кром5 ручна- 
го разбора и грохошовки, испьитать и друге при- 
личиъйпие способы обогаценгя, какъаио  отисадку 
на ршешахъ, обмывку руды въ бочкахь и даже 
мокрое гпоиченхе. 

Въ слБдеювте эшого распораженгая, сдЪланы въ 


обоихъ округахъ, ТОговскомъ и Мошовнаихинскомтъ, 
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первопачально опьипы обогащеня рудъ ручнымъ 
разборомт» на поверхности, вмЪетв съ сорширов- 
кою рудъ, по содержанию въ нихъ мешалла, и по 
качесшву породъ, составллющихъ главную массу 
Ви 

Въ Юговскомль округБ опыпты пройзводились на 
Воскрссенекомъ рудннкЪ, въ ипечение всего Марша 
мЪъсяца 1859 года, а въ округБ Мотовилихинскаго 
завода на Новотроицкомту съ 10-го Тюня по `'9-е 
Сеншялбря 14840 года. Въ обонхъ мфстахъ ироиз- 
водство опытовъ было одинаково. Пзаь опытовъ 
состолла въ удостовфрени, будешь ли полезенъ 
для Пермевихъ песчавыхъ рудъ ручной разборъ на 
новерхносши? Въ какой мЪр5 увеличатся расходы 
оть этого способа обогащетя?Р  Возваградятсл 
ли они въ посабдствши, при обрабошкЪ плавкою 
рудъ обогащенныхъ? А какъ подобные выводы 
можно сдЪлашь шолько сравнешемъ расходовт и 
резульшаптовъ обоихъ способовъ разбора, тво есть 
прежде существовавшаго, описаннаго въ начал 
статьи, и новаго способа, составаяющаго пред- 
мепгь насптолщаго иззожентя; по опыты были пред- 
приняшы въ шомтъ и другомъ округахъ сравинтель- 
ные изъ одицчакого количестпва и качсеттва рудъ, и 
производились въ одно и шо же времл сабдую- 
цимъ образомъ: добываемая руда при самыхъ за- 
бояхъ была раздъляема по вЪсу на дв равныя ча- 


сши, изъ колорыхъ каждал поднималась на поверх- 
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носпь отдфльно; тамъ одиа изъ пихъ быаа рас- 
поллгаема по старой меподЪ на руду дая плавки 
и шакъ называемый разборъ (куски пустой поро- 
ды, содержание рудные зваки), который разбираа- 
ся, не дожидаясь лЪиняго времени, но въ то же 
время, на руду для нлавки и на пустую породу. 
Другая половина рудъ сортировалась ручнымъ раз- 
боромъ наи новымъ способомъ обогащеигая, состо- 
лщимъ въ пюмъ: рудныя глыбы разбиваиись на ку- 
ски, величиною въ поперечникь не бодбе верна, 
причемъ пустая порода отшбрасывалась, а рудные 
куски раздфаялись, смотря по ихъ содержанию ме- 
паиломъ (что замЪ5чалось по тому: боле иди ме- 
нЪе пропиквушы онЪ медными зеленью или синью) 
и по виду самаго песчаинка, на нъеколько сорттовъ, 
большею же часпию на чепиыре. Мелк!л частини 
руды, остшаюпияся в кучБ, просфвались эчрезъ де- 
реванный грохопть, на кошоромъ оставииеса круп- 
ные куски, поступали, смотря по наружпымъ 
нризнакамъ, въ соошвЪиешвенные имъ сорты, а 
мелочь, получаемая подъ грохотомъ, складывалась 
особо. Также поступалось съ мелкими частями, об- 
разовавшимися при разбивани руды молотками. 
Поняпино, чо, при подобномъ разборЪф рудъ, пу- 
сшая порода могла бьшь ошдЪалена отт, нихъ го- 
раздо совершеннъе, оштъ чего руды въ массЪ сво- 
сей должны необходимо уменьпиипьсл, содержане 


же въ нихъ м5ди, напропивъ, должно уведичишь- 
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ся; а уменьшене рудъ въ массЪ неизбьжно повае- 
исп также уменьшен расходовт» ва перевозку 
ихъь и плавку. Руда, разобранная тлакимъ образомъ, 
всегда могла бьипь опробована вЪъризе чо одно- 
родности массы  каждаго сорша рудной груды. 
Сдъаанныя  предваришельвыя пробы подрудкамъ, 
получаемым  грохошовкою, шакже давали  сау- 
чай  привимать  подрудки или за пусшую поро- 
ду, есаи они оказывались убогаго содержания, или 
за особый однородный соршъ руды, сще болдъе 
удобный для пробъ, чмъ крупнъе рудные куски. 
Кром того’ разсортированная шакимъ образомъ 
руда, будучи въ кускахъ мсакихъ, не изребовала уже 
предварительнаго дла паавки пригоповаенгя ел, 
сосшоящаго въ насполщее врема въ измельчени 
рудныхъ глыбъ въ мелке куски при самыхъ заво- 
дахъ особыми людьми, для того назначенными 
шташнымъ воложешемъ, которые, при паавкЪ 
рудъ сортированныхъ, должны оказашься часпизо 
изиишиими, 

Сльдул этому предназначению, было подверкниу- 


т 5 
4 о 





о сравнительному испытано 19,661 пудовъ 
руды, добьинойи въ рудникв Воскресенскомъ, ни 
10,747 пудовъ, полученной въ Новопроицкомтъ руд- 
никЪ. На каждомъ рудник половниа была разби- 
раема способомъ, существующимъ съиздавна на 
Пермскихъ заводахъ, а другая подвергнуша пра- 


вильному ручному разбору на разбормыхъ сшолахъ 
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ет 


сту просбвкою презъ грохотъ рудныхт, мелочей или 
подрудковъ, какъ горныхъ, шакъ и происшедшийхъ 
при разбивк® рудныхъ глыбъ молошкомъ. 


Гакимъ образомъ получено: 









Содержаше 
Во всемъ количествЪ. 






мБди въ пу- 





ДЗ руды. 















пуды, |хунш./золот, 


Фупш, Фут. золот. 





пуды. 











На Воскресенскомь рудник Юговскаго округа: 

Изъ 6,550-ши пудовъ 972 Фуншовъ руды, добышой въ заболхт, 
1) Новыьме способоли: 

Отборной руды 1-го сорша.. .. 
о 9 — и... о 
——— ——_ 5-0 — — .. 
———— —— Д-о — у нее 
Рудной мелочи: изъ подъ грохота. ...., 


Пустой породы .. , 


65 9-му яисту Дорн. Журн. Ён, УГ, 1843, 
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Содержаше 
Въсъ. | _ |Во всемъ количестшвз, 
мфди въ пу- 
45 руды. 
| ‹ 
пуды. К 9 пуды. |Фунш. |золот. 
Изъ такого же количества рудъ 6,550 пудовъ 972 Фуншовъ 
2) С/ларылиь способельь получено: 
Рудъ дая паавки въ большнхъ кускахъ 






<. 


Разборныхъь . 


— 


И’ м го’. м. 6949 97 


Шустер порвы - 4‘. Ш - №22 1. 2... ых, . ЗО 81 


165 6,67 
На Новотроииколих рудникть Мотовилихинскаго округа: 
Нзъ 5,575= пудовъ руды, добъишой въ забояхъ, получено: 
1) Новььль способолиь: 
Отборной руды „1-го сорта» / сое уе 594 
И О ыиедаы. , . . :..'. +. Вы 119 
п И ЗО 95-16091 _,;.... . .-... СХ В 


61 45 | 99 | 87 


оф, Че НИ, с о 


Г 

6| 20197 |145 

59 | 52| 54 | 53 
9| 98| 41| 69 


лол 
‘Содержаие 
Въсъ. кА 55 пу Во всемъ кознчесииь. 
д руды. 
























пуды. |ху и СЫ золот.| пуды. Фу, зодот 
Рудной мелочи: изъ подъ грохоша . 11| 7] 16 
——— —_—_щ_ —_ моломковъ . 5 | 29 | 41 
Пустой породы 
м 79 мт 

Изь шакого же количества 5,575 пудовъ, получено: 

9) Стары.мь способолиь: 

Рудъ дал паавки: 

- Въ большихъ кускахъ. 


159 | 95 | 73 


— разборцыхъ 


Пусшой породы. 
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Содержаше мтди, опредъфаенное лабораторными 
пробами въ рудахъ, полученныхъь сештарымъ и но- 
вымъ способомъ разбора, уже показываешь пре- 
имущество посл5дияго способа предъ первымъ; но 
какъ сказано было выше, шо руды, помощию сша- 
раго разбора получаемыя, въ массЪ своей вссьма 
разнообразны, по положено не довьрашь длабора- 
порвымъ пробамъ, а слБдоватиельно н ие основы- 
вать на нихъ пренмущестава одного способа предъ 
другимъ; почему р5шено было, руды сравнилель- 
ныхъ опьышовь перевести въ заводы, пропаавиь 
ошдзаьно однз ошъ другихъ и оцьнить каждый 
способт сортировки пе по пробамъ, а по в5су мъ- 
ди, плавкою полученной. 'Такиа мБры были необхо_ 
димы и дала того, чтобы съ шочноспию опредЪ- 
лить расходы, нужные на перевозку и плавку штЪхъ 
н другихъ рудъ. Но какъ при рудном плавкЪ, кро- 
мБ черной мЪди, получается еще другой нсебо- 
‘аттый продукпиъ, мвдиетый чугунъ, дал опредБае- 
ннаА въ кошоромъ мФди пужно быао прибфбгашь 
снова къ длаборашорнымъ пробамъ, ошлтъ чего по- 
ложено было укаонаяться, съ шЪБмъ, чтобы матше- 
ртяльвно доказашь, который изъ двухъ способовъ 
разбора рудъ будешь дая заводовъ выгоднЪе; то 
мфднспый чугунь рЪЬшено было шакже обрабо- 
шаь, какъ самщя руды, на черную мздь. 

Согласно такому предназпачевию, руды были пе- 


ревезены въ заводъ, пропаавлень въ шахшныхЪъ 


ДОЛ. 


печахъ на черную мъдь и мЬдиспизи чугунъ. По- 
са5днй обработанъ отшдфльно шакже на черную 
мъдь, кошорая, вм5ст? съ получепною прямо изъ 
рудъ черною мЪдью, была перечищена и разаиша 
въ пипыки. 

Слъьдуютщая тпаблица покажет резулыпаты об- 
рабошки палавкою рудъ, полученныхъ развыми спо- 


собами. 


405 





Разобраииыхъ сшарымъ опособомъ, 





Обогащепныхъ повымъ способомъ. 














Содержане мЕди. Содержаше мБдп. 


Въсь 














Въ 
пудь. 


Въ 
пудъ. 






РАСПААВИЕНО РУДЪ 
ы Вов» Во всемъ количествЪ, Во всемъ количеств, 












пуды, |хуиш.| пуды. |Фуши.|зилот.| пуды. |Фуши. золот, 











пуды.  Фунш. 
| 


| 











Вх Юговсколиз округть: 


59 |541 |69492'*| 18| 465 | 6| 67 





Воскресенскихъ 


Получено: 


Червой м®ди еее 99 . _№ 1 47% | 50 


Шмыковой . , | 48 |--—|-— | 459 


19 44] 51 |— —|-— 15| 61| 67 


—_ а С —— 
наи |-— — 6,8* — и [7,95 





Въ угаръ мБди р] Г] Ф ® ® ® ® ® Г] Ф @ Г] 
Вё Мотовилихиискомь округть: 


НовошроицЕомъ . ‚ 49802] 15| 449 | 91 79 |50192°1 4==| 4159 | 95 | 78 


Подучено: 


Черной мфди. .|-- —|——1| 458| 8 |—|— —|—| 146 | 4 


ПИоьковой. еее 8 юн 459 | 95 | 561 —|-—| 199 | 7| 48 


| Въ угаръ мВдн 


| 
| 


5 5-му листу Горн. Журн. Ен. УТ. 1849. 


. |— ——=— 9 |149 | 56 | —|—— 40 1146 | 94 


— о ии | — 147 ——— | | 7,Д> 
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ПослБ обрабошки рудъ въ пипыковую мЪдь дт- 
лаептся возможнымъ судипи» положительно о пре- 
имуществ? одного способа обогащентя предъ дру- 
гимъ, независимо ошъ лабораторных пробъ. 

При производств опьиповъ ведень бызъ вЪр- 
ный счетъ расходамъ, происшедшимъ на добычу 
рудъ, на разборъ ихъ сшарымъ и новымъ способа- 
мн, на перевозку рудъ въ заводъ и на распаавку 
ихъ. При каждомъ изъ эшихъ производствзъ рас- 


ходы были саБдуюнце: 





На Воскресенском рудиикть: 
Добыча 6,550 пудовъ 272 хунтовъ стоиаа. 
На сортировку употреблено 


Пудъ соршированной руды обошеасл: 


Расходами, собственно на сортировку упоптребяенными 


Общимн расходами. 
На перевозку рудъ употреблево . 
И пакъ пудъ руды въ заводб слпоилть 


На плавку рудъ произошыо расходовъ . 


На очпешву мЪди и разливъ ея въ штыки употтреблено 


Всего расходовъ 


К 9-му яцсту Горн. Журн. Кн, УТ, 1845, 
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При повомъ способь обогащс- | При старомъ сипособъ разбора. 


НТ. 


Сумма  расхо-|Цьнносиь _од- 
довъ. вого пуда. 

















| 


Цвиносшь од- 
ного пуда. 


Сумма  расхо- 
довъЪ. 


































рубля. | коп. | рубли. | коп.| рубли. | кои. | рубаи. | кои. 
692 | 79 |—- —| 10:1] 699 | 79 |— -1 10; 
85 | М — —|—- 5 | 76 
Ре |... — 
ом | 21 м фи М, 
158 | 55:1— —| 9: 140 |-—|— —| % 
о | ДД | | 19% 
^ 669 | 87— —|-__| 694 | 45 
59 | 96: — ——— 98 и 
1619 | 905— —| | 1561 | 69 
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Эними мЬдь въ шешыкахь 00о0- 


расходами полученная 
Ищась - 


п 


На Новотроиикоглиь рудникт 

Добыча 5575 пудовъ 30-ти хунеповъ стюниа 
На соршировку упогпребаено 

Пудъ соршированной руды обошеася: 
Расходами, собсшвенно на сортировку употребаенными 
Общими расходамн, 
На перевозку рудъ употребаено. 
И макъ пудъ руды въ заводь сиюнить 

_ На паавку рудъ прюизошаю расходовъ 


На очисгику: м5дн и разанеь са въ шиныки употреблено 


Всего расходовъ 





При повомъ способь обогаще-|Пршстаромъ способ разбора. 























ня. 
Сумма расхо- Цвнностшь, од-| Сумма  расхо-|Цьнность од- 
довЪ. пого пуда. довъ. пого пуда. 
рубли. | коп. | рубли. | коп. | рубли. | коп. | рубли. | коп. 
= оо Вот 
806 | 76:— -| 15| 806 | 76: — — 
Дб | 99 | —-—| 95| 56 
Зе ве 
1. о а 5 Ми р фе 
74 и" -— 4 1 60: 
| > женя а Ш 
594 | 77:— —|——| 601 | 98= 
56. ДЕ — | 54 | 69= 
| 
1558 | 5 — | 4539- за 


Эщими расходамй полученная м®дь въ шшыкахь 0бо- 
Шнабь * ® ‚ ® ® ® э ® . $ . ® ® . ® ® ® ® © 


Прилтьхан: какъ цфнность пуда руды въ нфкошорыхъ 
случаяхъ доходила шолько до = копЬЙки ассигнациями, шо 


весь расчетъ составленъ не на серебро, а на ассн- 


гпацев. 


Зоо тивнвнои Ре Се ИНИСНИЗИИ" 54 ож ЕЕ 7 г.- чмиемьенииь в 18 
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При новомъ способь обогаще-|При старомъ способъ разбор: 


ния. 
Сумма  расхо-|Цытость  од- Сумма  расхо-|Цниость од 
довЪ. ного пуда. дОвЪ. ного пуда. 
рубли. | коп, | рубли. | коп. | рубли. | коп. рубли. | коп. | 
Би |465. мм: 
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Соображая происшедпие расходы при обработ- 
кв добышыхъ рудъ въ двухъ рудникахъ, новымъ и 
сшарымъ способомъ обогащенил, съ количесшвомъ 
полученныхъь рудъ пуБмъ и другимъ способомъ, и 
мБдью, въ нихъ заключавшеюся, увидьшь можно: 
а) на Воскресенскомъ рудникъ, во все время продоал- 
женил опьповъ, добыто рудъ 12,66115 пудовъ, а 
на Новотроицкомъ 10,747 пудовъ, при чемъ каждый 
пудъ руды исшзинными расходами обошелся на пер- 
вомъ рудникБ 10; копБекъ, а па второмъ 15 ко- 
ифекъ ассигнащаялии. 

Ь) При разборЪ новымъ способомъ получено рудъ 


разныхь соршовъ на Воскресенскомъ  рудникВ 








614815 пудовъ, пусшой породы 189`> пуда; на 
разборъ упошреблено расходовь 85 рублей ЭЛ ко- 
авики; на каждый пудъ соршированной руды па- 
даешъ расходовъ ошъ разбора по 43 копьйки съ 
долями, шакъ чшо пудъ разобранной руды сшо- 
ишьъ 12> копъекъ. На Новотроицкомъ рудник по- 
лучено рудъ 4,980*°% пудовь, пусшой породы 595 
пуда; на разборъ употреблено расходовъ Лб-ть ру- 
блей ЗЭ-шь коиЪекъ; на каждый пудъ соршширо- 
ванной руды падает расходовъ ошъ разбора 1-на 
копъйка съ долями; пудъ разобранной руды сшо- 
ить 46: конфекъ. При разборь старымъ спосо- 
бомъ на Воскресенскомъ рудник получено рудъ 
6,2497.з пудовъ, пусшой породы 81-нъ пудъ; на 


разборъ употреблено расходовъ 5-ть рублей 76 
Горн. Журн. Ен. УГ. 1849. д 


ДА 


коп5скЪ; на пудъ руды падаепть расходовъ ошъ 
разбора 5 копБики съ долами; пудъ разобранпой 
руды сптоиить 11-2 копъекъ съ долами. Ча Ново- 
троицкомъ рудвикБ получено рудъ 5,0192 пудовъ, 
пустой породы 554 пуда; на каждый пудъ руды 
падаепть расходовъ оштъ разбора > копЪйки; а пудъ 
разобранной руды спюипть 145- копЪъекъ. СлЪъдова- 
пельно при разбор рудъ новымъ способомъ на 
обоихъ рудникахъ получено рудъ мепьше, а пустой 
породы, напрогливъ итого, болВе, нежели при раз- 
борв старымъ способомъ, руда же, полученнаа въ 
первомъ случаБ, обходится дороже, вежели во вио- 
ромъ. 

с) Цьиа м5Ъди, заключающейся въ рудахъ, 
отобранныхъ вовымъ способомъ, не смотря на шо, 
что при этомт содержане рудъ увеличиаось нЪ- 
сколько, превышаепть цфпу мъди, заключающейся 
въ рудахъ, разобранныхъь сшарымъ способомъ. Въ 
самомъ дЪълБ, пудъ мфди, въ рудахъ Боскресенскаго 
рудника, въ первомъ случа сшоитъ Д рубля 503 
копъйки, а во впоромъ случа стоит А рубля 
19 копБекъ; въ рудахъ Новотроицкаго рудвика 
пудъ мЪди въ первомъ случа стюиштъ 5-ть руб- 
лей 99-ть копъекъ, а во вшоромъ 5-шь рублей 95- 
копЬИки. 

4) На перевозку рудъ Воскресенскаго рудпикл, 
отзобранныхъ новымъ способомъ, произошло ра- 


сходовъ мене, нежели на перевозку руды, разо- 
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брапвой сшарымъ способомъ, такъ вто хоша ру- 
да въ первомъ случа и сшоишь пибеколько дороже 
нежели во вшоромъ, но пудъ мЪди, закаючающей- 
ся въ первой рудб, уже дешевие, нежели во вио- 
рой, а именно: пудъ руды, отобранной повымъ 
способомъ, сшоишъ 14% копъекъ, а пудъ закаю- 
чающейсл въ ней мвди 65-пь рублей 7х копъекъ, 
шогда какъ пудъ руды, полученной при разбор 
сшарымъ способомъ, стоишь 15: копфекъ, а пудъ 
заключающейся въ ней мЪди $5-ии, ‘'рубаей 8х ко- 
пвекъ. На Новошроицкомъ рудинкв хошл пере- 
возка руды, ошобранной пвовымъ способомъ, и сто- 
ипь дошевяе перевозки руды, разобранной сша- 
рымъ способомъ, по цьна руды, а равно закаючаю- 
ценся въ ней мБди, въ первомъ саучаЪ, все еще 
иБеколько превышаейть цзну руды и мъди во вто- 
ромъ. ГЕ) Изъ рудъ Воскресенскаго рудника, разо- 
браиныхъь повымъ способомъ, получено чистой мЪъ- 
ди 168-мь пудовъ 18-шь Фуншовъ, а изъ рудъ, по- 
лучеиныхъ при разбор сшарымъ способомъ, 153 
пуда. На получение эого количества м5ди пронзо- 
Шао, въ первомъ случаЪ, расходовъ 1,619 рублей 203 
копБекъ, а во вшоромъ 41,561 рубль 69 копБекъ, 
такт чито пудъ мЪъди, полученной изъ рудъ, ото- 
бранныхъ новымъ способомъ, стоишь 9-ть рублей 
61= копъйки, а старымъ 10-пь рубаей 97-2. копЪъй- 
ки, саБдовашельно въ первомъ случаЪ дешевае 66; 
коп5екъ. Изъ рудъ Новошроицкаго рудника, ошо- 
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бранныхъ повымъ способомъ, получено чистой мЪ- 
дв 159-ть пудовь 95% фупта, а изъ рудъ, поау- 
чениыхъ при разборь старымъ способомъ, 129-1шь 
нудовъ 7 фуншовъ. На получене этого количе- 
сшва мзди произошло въ первомъ случав расхо- 
довъ 1,558 рублей 511 копвйки, ‘а во’ вшоромъ 
1,559 рублей 50= вопъекъ; слБаовашельно пудъ чи- 
спой мЪди, полученной изъ рудъ, отобранныхъ 
новымъ способомъ, стоить 11-ть рублей 15-ть 
коп5екъ, а изъ рудъ, полученныхъ оишть разбора 
старымъ способомъ, 11-шь рублей Э1т копЪъйки, и 
такъ въ первомъ саучаь дешевае 762 копъйками. 

Послвднтя числа убЪъдитсально свидЪтельсшвуюнть 
о выгодахъ новаго разбора и лено показываюпгь, 
что небольшое увеличене цЪны руды, при нво- 
вомЪъ разбор, съ избытком; вознаграждаетися сбе- 
режешемъ расходовъ на перевозку рудъ, въ особенно- 
сти на паавку ихъ. 

Опыты эти, сдБланные столь положишельно и 
въ шакихь значительныхъь размБрахъ, не осшавля- 
юнаъ ни малъйшаго сомнЪБн1я на счетъ выгод, до- 
доставилемыхъ новымъ способомъ разбора, кошо- 
рыя подробно были исчислены въ напалЪ. Вромь 
ого разборъ этопть полезевъ еще и пуБмъ, что 
дая него задодлжаюнся подростки, которыхъ на 
Пермскихъ заводахъ находится весьма много, й по 
свойству рабошъ, встрЪчающихся въ кругу завод- 


скаго дЪйсшвя, прилицныхъ заняпий дая большей 
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части подросшковъ отыскапи, весьма зрудно и дла- 
же невозможно. 

Во заключене нельзя не зам тиють, чио опьины 
были произведены па рудникахъ, содержащихъ бо- 
галпую руду, весьма лвственно отдЪфасниую отяъ 
пустой породы; саЪдоватсаьно производились при 
самыхъ неблагопрташныхъ обстоятельствахъ, такъ 
чо выгоды этого разбора будутшъ еще ощути- 
шельнЪе на шфхъ рудникахъ, кд руда  бываспттъ 
небогата содержащемъ мЪди, и пришомъ смЪшана 
съ пустою породою. 

_Наконецъ, разсмашривал и сравнивая оба спосо- 
ба обогащенгя, нельза не припомнить, что было 
сказано выше, о кускахъ песчаника съ призна- 
ками мвдныхъ рудъ, которые при старомъ спосо- 
бЪ разбора остаются перазбираемыми до удобнаго 
лБшняго времени. Что они оставались очень ча- 
сто безть всякаго внимангя, то свидътельствуенть 
обычай, съиздавна здЪсь заведенный разбирать 
старые отвалы. 

Какъ много оставалось руд» въ отвалахъ, мо- 
жно видЪшь изъ нижесльдующей вЪъдомосши, со- 


слпавляенной за послЪднтя пять аъ. 





































































р О о пск Зы | Момовизихииском у. | 
Задолжа- Ими до- | Задолжа- | Задолжа- Нми до- 
лось рудо- Ихъ содержа- Пудъ лось рудо- || 7" зоб рудо- Нхъ содержа- Пудъ 
| РаЗборщи-| ее стоит. 1610 РУДЪ| обо. |Разборщи- обо- ра ии нфе стоипть. [57 РУДЪ| обо- 
копъ. КовЪ. КовЪ. 

изъ отва- шсаса, 2% 95 вне шедлся. 

Смзнъ. | рубли. | коп. | 408ъ. Сыънъ. | рубли. | коп. сны. рубли. | коп | мовъ, 
| ! 


Гуа 


—1856 —| 90599) 5559 96 | 19588| 16=| 9798 41600] 79 | 47597 5 | 569151 145+ 


— 1857 —| 90156| 5519] 69 | 97485, 19| 13878] 3606} дд | 95531] 14 | 39054 15 | 51044] 12 


—1858 —| 91515, 9969] 45 | 96995] 14 | 27998] 4659] Эд | 14456 59: 19511 





— 1859 —| 90598| 5719] 44 | 99175] 1971 56189 6557| 87 | 44477 57026 


Въ 1855году| 21819] 2658| 90*| 35475] 15+ 10620! 055] 91 | 15047 19з| 35439] б7ал 113 | 54199] 15 
1 | 75659] 15} 





107151! 18198 ТА 1ъ8716|]—— 105739! 17460] 35 М15718-—— 910853! 55659 9: Э5ДД5А 15+ 
А въ сило- 8 
жносшв въ 


одниъ годъ| 94496] 5659 75 | 97743| 15 | 9074 3493] 7] 95145 14?! 49170! 7451! 84 | 50886] 14 


р 
Нь №-л6 листу Горн. Журн. Кн. УГ. 1843. 
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Расчешь этопгь показывасигь, чшо круслымъ 
чнеломъ въ годъ возможно выбирапиь изъ ошваловъ 
бояве 50,000 пудовъ руды, а это указываеть въ 
свою очередь на 110, какъ чисто выдирающеса ру- 
ды старымъ способомъ разбора изъ породъ, ихъ 
сопровождающихъ. На выборъ рудъ изъ отваловъ, 
какъ видно въыише, употребалется по 7,000 рублей 
ежегодно, чпакъ ито каждый пудъ руды, выбран- 
ной изъ ошваловъ, обходишса по. 14-ти копъекъ, 
между тьмь повый, пицашельный способъ разбора, 
при копоромъ нс должно оставаться уже въ ош- 
валахъ вовсе рудъ, стоющихъ плавки, пудъ руды 
возвьшаенть тлолько на 1% койки, безъ вычегла 
изъ шого расходовъ, употшребаяемыхъ старымъ 
способомъ. Изъ этого слБдустаъ, чпо новый спо- 
собъ обогащения, еостояшиий въ ручномъ разборБ 
на поверхности, долженъ замфнишь собою старый, 
повидимому дешевый, но по послБденииямъ оказы- 
ваюпийсая дорого стоющимъ и весьма несовериен- 
нымъ. Говора о дороговизнЪ выбора рудъ изъ 
отпваиов1,, пельзя не объяснить тому причины: 
песчаникъ съ признаками рудъ, извбествый подъ 
именемт, разбора, хошя сваливаешвсл здЪсь,, по завс- 
дениому порядку, въ особенную часть отвала, но 
на самой свалкЪБ ОНЪ уже сябюивается съ пустою 
породою. Въ послъдепии оптъ обваховъ, оптъ ипаю- 
щаго енбга и другихъ подобныхъ причинъ раз- 


боръ еще бодве заносится пусшымъ камнемъ, п 
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тшакимъ образомъ увеличивается въ массЪ своей. а 
если удобное время для сго разбора будетъ отло- 
жено на два, на при года, или болЪе, шо онъ смЪ- 
шается съ пустою породою въ такой мЪ5рЪ, чито 
для небольшаго количества рудъ, нужно бываепть 
разбирашь огромные отвалы. При шакихъ обстол- 
мельсшвахъ , ссшесптвенно, потребустся много 
рукъ и времени, а съ шбмъ вм5сятБ и расходовъ; 
между птБмъ при новомъ способ разбора, когда 
все идештъ, такъ сказать, съ однихъ рукъ, цбна 
на пудъ руды не можешь уже возвыситься до та- 
кой сшепени, до которой она доходишъ при вы- 


борз рудъ изъ отваловъ. 


(Будетьз продолжена). 
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Пьдктическтя ЗАМЪЧАНТЯ О ВОДООТЛИВНЫХЪ МАШИНАХЪТ, 


УСГРОЕННЫХЪ ПРИ Пермскихъ МъЪдНыЫхХЪ РУДНИКАХ. 


(Г. копдукшора Захарова). 


Пермеюкс рудники, существующие боле столъ- 
пил, доставляюпть ежегодно до 16,000 пудовъ мъ- 
ди. Изъ разных свЪдЪн видно, чпт1о первоначаль- 
но разработывались только тп рудные пласты, 
которые находились выше горизонта почвенныхъ 
водъ. Не болфе, какъ за ДО лъгтъ, во всемъ Перм- 
скомъ округБ не было ни одной конной машины; 
въ эшо времл пшолько въ рЪ.дкихъ рудпикахъ на- 
чаяи устроивать небольшие ручные насосы. Но съ 
каждымъ годомъ число рудныхъ м$6сторождений, 
лежащихь выше горизонта водъ, уменьшалось, и 
въ наспюящее время существуеть уже на Перм- 
скихъ заводахъ. 
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5 Конныхъ водсотаивныхъ машину, в 

9) Паровыхъ. 

Опнсане успройситъ обосго рода машин п о- 
предълене мЪъры дъйсшыя ихъ составаясигь пред- 


мешъь этой станиьи. 
А) Коннья ‘ташаньг. 


Устройство конныхъ машинъ, въ сущиосити, со- 
вершенино одинаково; во, судя по передач движе- 
нгя, онъ могушъ бьииь подраздваспы на: 

а Конныя машины со стоячими прехъ-коаби- 
чпатыми валами, опть которыхъь движене насосамъ 
передается шягами; и . 

Ь На конныя машины съ горизонтальными прехъ- 
кольвчашыми валами, приводящими неносредсозвен- 


но стержни пасосовъ съ поргинями въ движение. 
В) Паровьья с„таиаена. 


065 машины, дБиствуюпия при средисмъ давае- 
пи паровъ, могуать быть подраздълены, суда по 
Форм ихъ кошловъ, на: 

а Паровую машину съ Уапиповымъ котломъ; и 

Ь Паровую машиву съ кошмломъ — циаиндриче- 
сКИМЪ. 

Чтобъ не повшоряшь размфровъ нЪъкоторыхъ 
часшей н данныхъь  чисель при описами  каждон 
машины, я представил въ слбдующей таблиц, 
для удобнаго сравнитшельнаго ° обозрфния, всь по- 


сшполнныя велнчины каждой машины порознь. 


ТАБИНЦА 


ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ИЗМЕРЕНЯ И НЕОБХОДИМЫЯ ДАННЫЯ ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ, ДЛЯ ВЫЧИСЛЕН1Я КАЖДОЙ ВОДООТАНВНОЙ МАШИНЫ И ДАЯ СРАВНЕНЯ ДЪИСТВЕЯ ИХЪ МЕЖДУ СОБОЮ. 





‹ Глубина ео насо- | Д1аметръ пор-| Высота подъ- П р и в Оо д Ъ. | Длина рычага| Число оборо-, Число подъ- Объемь воды |ЮОбъемъ воды Число лоша-|Всего лоша-/Смъиъ въ сут- 












Количество Вась воды, | Въ округь ко- 
























р емсзЪъ, дБлае-| выливаемой | выливаеной | дей, задолжу- дъйствя, до- 
ты наи высота совъ отлива- ре Ч сло — зуб- | Число зуб- товъ вала съ|мыхь  каж-|всьмн насоса-|всъми насоса- |емыхъ въ одну|дей при руд-И И ЧИС40 Ра-| а ллемоека-| Преодол®вае- 
шней — васо-| или“ ходъ ка-|цовъ на коле-|цовъ на юес-|Изи водила ма-)* дымъ  порш-ми въ одну] ия въ ОДНУ запряжку или бочихэ часовъ,| ЖАОЮ —410- |мыйв мапшною| тораго завода 
подъёма воды ющихъ воду съ, пасажен- гераз трехъ- рычагом въ пемъь въ одну минуту, опре- минуту, о а ВЪ одну см$-1М имкБ находит- штадью въ од- 
ждаго порш-|омъ на валь| колфнчатаго минуту: дъленный дъленный вы- ну. включая время | цу секунду въ] ®Ъ вОдОПОДЪСм- 
А. КОННЫЯ МАЩИНЫ. Ррь руда аи аа вуАчика. о | НЯ, съ  рычагомт. вала. ми. ыы: жену. опычомь, | числешеиь \. ихь отдыха. | И7409У14ХЪ. | ных трубахъ.| машина вахо- 
а. Со стоячими трехь-колтъщатььии саж. | арш. |чисал. насос. дюймы, дюймы. часа. зуби. чиса. зубц. Фушь дюйм. числ. обор, чис. подъем. куб. футов. куб. Футшов. | число доп. число ло. смфн. | часы.| пудофуты. дитя. 


валами. 


44 \ 18 


Л) Машина Ваадим!ровскаго рудника | 1% |—— 5 8,75 14,00 100 90 |444 | 65 5,00 15,00 19,00 | 91,91 5 \ Мопови- 
3) ——— Новошроицкаго ——— АА |—— 5 [два 8,75 19,22 96 96 | 49 |—— В" 65 10,25 13.06 д 1% 5 

Г одннъ 7,87 лихин- 

р —-—— Балаговьщенскаго ——— | 17 | 1,5 5 8,15 | 419,99 100 96 |5! д 9.00 т 46 | 1050 | 14,96 5 18 |4 

Ь. Конныя машине с% горизонталь- скаго за- 
ными трехб-колъниатььми валалии. 

4) Машина Новоивановскаго рудника! 9 |—— 5 [два 10,50 17,50 105 98 |151] Л 1,50 63 11,95 | 14,957 5 9 5 |вода. 

одинъ 9,62 
5} ———- Воскресенскаго  ———| 6 |—— из 10,50 16,00 НЫ 9 18} о ДА | д 9,57 11,59 11,53 ЛАД 9 8 д Еговска- 


го завода. 


|. 


Глубина шах-| Число  пасо’!Яламетръ пор | Высота подъ- 


Ц риво д ъ. Число подъе- Обь воды|Объемъ воды Дтаметръ па. Ходъ нля вы-| Число пол- | Давлеше па-| Наибольшая |Сила матипы |Расходъ дровъ| Въ округв ко" 
№ са зыливаемой | ВЫ ливаемой роваго пор. | о ровъ на одинт|сила машины» ‚|9ъ сутки и РЪСЪ 

ме ) всзми насоса- сота подъема квадратный |выражепиая въ| при которой| преодольвае- 
исло  зуб- В ан всёми Насоса-| м! въ одну поршия или дюймъ въ на|паровыхъ ло- мый матиною тораго завода 


























ты или высота|совъ, отлива-|шней — насо- 













Число зуб- 


ППЕЯ НЯНИ вву- 





ема поршпей 

















подъема воды|ющихъ воду|совь, каждаго цовъ на шес-|цовъ на коле- ми въ одну|минуту, опре- трений  д!а- пароваго пор- стоящее вре=лпадяхъ, пола-|она дЪйству- воды въ подъ- 
геряв корен-1св, сцзиляю-|поршиемь въ мину” по двленный вЫ - | мегръ парова- число оборо-|мя  дьйствягая лошадь въ емвыхъь  тру- 
. паго вала ма-1пемся съ ше. = б 
ИЗЪ рудннка. ИЗЪ рудинка поршия. или хХоОдЪ. численгемъ. тинЯ. машийы. 15 пудоФутовь етъ, ахт.. машина ипахо 
шины, стернею. Одни опыту, го цилиндра. ров МАЗЬ 



















въ секунду. 


- дится. 
В | куоич. 
кубич. хут.| дюймы. дюймы. |числ. обор.| =упшы. |числ. лошад | числ. лошад - ра ИУДЫ. 














саж. | арш. |числ. насос.| дюймы. дюймы. |числ. зубц,|чися. зубц.|числ.подъем.|кубич. Фут. 


В. плрРовыя машины. 


а. Паровая машина св Уаттовыьлмь 
кот.лолих. 
{ 


6) Машина Новобалыковекаго рудника| 9 | 1,5 9 [15,50 10,50 19 АД 15,00 19.50 33.49 16 99 50,00 19.00 6,01 








1 





‚19525 ПОговека= 


го завода. 
Ь. Паровая машина с5 котлолиь ци- 


линдрихескилие. 


7) Машина Ивановскаго рудника ‚У 4 18,15 18,50 15 57 11,97 36,68 50,76 1% 94 59,50 ЗА | =—=— 6,60 | 1:252,5| Мотовн- 


лихинска- 
го завода. 





Ёз А-.му листу Горн. Кури. Ён. УТ. 1849. 
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А) Вытислеше притока воды в количества дъйствя 


конпоехо онаисчие. 


а. Перваго рода машины ©0о сшолчими. шрехъ- 


кол5ячаиихми валами. 


-1) Машамна Владилировскаго рудника. 


Машина Валадимтровскаго рудпика  состроиь, 
какъ изображено ва ФигурЪ 1, изъ стоячаго ваал 
а, въ кошорый ветаваенъ рычагь Б. На вал а 
укрБоиено колесо с, которое сцфиаястся съ шс- 
стернею 4, насажениою па трехъ-кольнчатомть 
ошвБеномъ желбзномъ валЪ е. Во.гБиа этиого ваид 
сосдинены помонию тагъ { сь шремя тарехъ-у- 
гольникамв 2, приводящаими непосредственно вл 
движене стержни поршиесй насосовтъ. 

Иэъ шабаицы видно, что насосовь при рудникь 
находипся три, даметръ поршней ыхъ равенъ 
3,75 дюймамъ; сабдовательно паощадь одного пор- 
шня будетъ равна 60,415 квалратнымъ дюймамъ, 
а всьхъь трехъ 60,45Ж5— 180,59 квадрашнымъ 
дюймамЪ. Если помножипи, площадь 180,59 всъхъ 
шрехъ поршией па высоту ихъ подъема, 14 дюй- 
мовъ, показанпую въ табаиц, по будемъ имшь 
пространство, проходимое всзми тремя поршнами 
при одпомъ подъемЪ. Но какъ въ одву минуту каж- 
ждый поршень дФиаетъ 15-ии, подъемовъ; саЪдо- 
васльно объемъ, проходимый всЪми тремя нор- 


шипями въ одну минуту, или тпеорстически объ- 


98. 
емъ подымаемой ими воды въ это время, будеттъ 
130,59 ы. 
равсиъ -1755Ж14Ж15 — 1,461Ж15 — 91,945 ку- 
бическимь Фхушамъ. Сравнивая объемъ 91,915 ку- 
бнческихъ Фушовъ съ объемомъ, опредъленвымъ 
опытом и раввымъ 19-ти кубическимъ фФушамъ, 
получимъ разность или потерю воды въ минуту, 


при насосахъ Владимгровскаго рудника равную 


21,915 —19—9%,915 кубическимъ хутамъ, чшо со- 


9,915 м 
ставяяепть 51915 Наи 0,155 объема воды опредъ- 


леннаго вычислентесмъ. (1) м 


Чтобы найти коефищеноть утшрапты воды въ 1 
минуту, при настоящемъ успройстшвБ  насосовъ 
Владимровскаго рудника, назовемъ пеоретический 
объемъ воды, подымаемой въ минуту восьми шре- 


ма насосами, чрезъ А, а потерю воды, опредъленную 


9.915 п 
здЪсь дробью этол=. Означимъ чрезъ в; искомый же 


коехицеениъ назовемъ х; тогда дЪисшвительный 
объемъ воды, подымасмой насосами, будептъ равенъ 
Ах. Въ шо же время онъ равенъ разности между 


ппеоретическимь объемомьъ А и пошерею воды 


Ав д Ап 
—. Сосшавя уравненс: Ах -— А — —, или Ах — 
и Ион 
т-п. ^ 5 тп-п 
А(-: ); ошкуда иаидемъ === 


Въ насшоящемъ случаЪ потеря воды, какъ мы 


9.915 
видфли выше, составаяляешь дробь равную 5751= иан 
2 


‚125, или, что все равно, хр; уравненмемъ косфи- 
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цеснать найдем» при насосахъ Владомтровскаго руд- 


то 
ника равпымъ и; вошава вместо тп—1000 и 


т" —4,000—0,155— 


п—155, получимъ величину об — 


0,867. 

Бъ самомъ дБаЪ, принпавъ за косФищенить по- 
‚пери воды чисао 0,867, ‘получимъ, чшо количество 
воды, выливаемое насосами въ 1-ну мипуту, опре- 
дъленное опыпюмъ, совершенио согласно съ вычи- 
слепиемъ при употреблении означеннаго коеФхищен- 
та, а именно: 91,915Ж0,867 —19 кубическихъ ху- 


ПОВ Ъ. 


Опредвливъ количесшво воды, подымлемой ма- 
пиною въ одну минугпу, и потёрю; при нюмъ про- 
исходащую, постараюсь теперь исчислишь количе- 
ство дЪйствЕя Ваадимровской конной машины, 
для того, чтобы узнапиь, соотв гисшвуетъ ли си- 
ла употреблясмыхъь лошадей тому количеству тя- 
жести, которую онв преодольть должпы. ВсЪ 
данных, дла этого вычисяента необходимыя, изло- 


жены подробно въ шабаицЪз. 


Намъ известно, ито скоросгаь равняешся про- 


Е 
сшрансшву, раздваснному па время, или 5 по 


этому при Владимтровском машин скоросии, каж- 
даго поршня вЪ секунду, или проспранетво, про- 


ходимое, въ это время подымаемою водою, равно бу- 


14х15 
депттъ 580 или 0,3291 фута. ЗдЪсь 144 есшь вы- 
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сота подъема одного поршня, выраженная въ дюй- 
махЪъ, 15 чисао подъемовь въ одну минушу, 1% чи- 
сло дюймов въ ОДНОМЪЬ ФушБ и паконецл, 60 чи- 
сло секундъ, закаючающихел въ одной минупуб. 
Въсъ подымаемой воды, иан, чо все равно, пре- 
одолфваемая шялжесшь машиною, какъ видно изъ 


‚абанцы, равенъ 181,80 пудамъ (*). 


И макъ помощю 5 лошадей  преодолЪвасгися 
грузь 181,80 пудовъ; помноживъ его ина скорость 
воды, съ которою она подымается, по есгль, на 
0.391 хуша въ секунду, получимъ 181,30%Ж0,294— 
59,905 пудохутовъ, или количество дЪйспиия, по- 
‚пребное въ каждую секунду дал преодо.тБнтя полез- 
наго сопроптиваенгя. 

Кром 6 этого машина доажна ‘еще преодолБить 
всЪ вредныя сопроптивлентя, каковы сушь: шрене, 
сжапие воды въ шрубахъ и проч. 

Полагая на безподлезныя сопротшиваеня одну чегт- 


вершь опредБаеннаго количества дЪйсиитл дла 
2. 


® `) >> 
подпяпия воды, именно у. и придавъ въ воли- 





честву дЬйспимя 52,905 п. ‹,. будемъ имьть поа- 
ное количество дЪйствтл, какое достшавяалютшъ 5 


запряженныхть лошадей въ секунду при ошлив5 во- 





(*) 181,30 пудовъ равияются вЪсу трехъ столбовъ воды, 
кошорыхъ осповаше составляеитъ сумма площадей шрехъ 
поршней, а высота разсшолше нижняго горизонта воды 


. до сл вылива. 





451 


ды иасосами Ваадимтровскаго рудинка. И такъ 


5 27.905 - = х 
- ‚„—+52,905 — 15,225--52,905 — 66,138 пудоху- 


овъ покажесгиь намъ шо количество дъйспиия, 
какое достшавалюпть въ секунду 5-шь запраженныхъ 


лошадей, рабошающихъ въ манежъ. 


Полагая, что количества дЪйстивтя, доставиле- 
мыя лошадьми, равны между собою, и означивт ко- 
личество дЪйствя, обнаруживаемое въ секувду од- 
ною лошадью, чрезъ х, полупимъ 5х—66,128 пудо- 


66.198 
Б 


Фхутамъ, ошпеюда х— ——15,39.5 пудофушамъ. Та- 


ково долдзно быть количесшво дЪйспиия, обнару- 
живаемое вл» секунду каждою лошадью въ мацежь 
Владимровскаго рудиика. 

А какъ смБыъ въ сушки пешыре, по слъдуешт, 
чио въ продолжеше суток каждал аошадь дЪъи- 


©1 = ! 
сшвусеснть Бо часовъ. саЬдоващелдьно сушочное 


количество дъиспавия,, лоставаяемосе каждою 40о- 


‘падью въ мансж5 Валадимтровскаго рудинка, будет 


15,9955600жЖ6—385660 пудофутовъ. 


Скорость ИИ просшрансшво, проходимое одною 


Е. 
Зошадью ВЪ секунду, равпо гу. въ наетшолщемъ 


т_$л 
случаь Е — 199,49 5—567,47 хушамъ, гдь 122,49 
соль окружносизь, описываемая шочкою причоже- 
на силы въ Футахъ, Э есть чнсло оборошовъ ры- 
чага съ вааомъ въ минуту, & — 60 секундамъ. 


И шакъ скорость каждой лошади, рабошаю- 


` 


452 


щей въ манежь Владим!ровекаго рудника, равна 


Е... 567487 овбным 
—. т“ рыть ь 
г —:-—50 =6,12 Фушамъ. 


Раздъяля количество дъйсшвтя одной лошади на 


15,995 
скорость ея, получимъ 5 = 2,16 пудовъ, наи уси- 
’ 


11е, производимое въ каждое мгновеше одною ао- 
зпадью, рабошающею въ манежь Владимровскаго 


рудника. 


Теперь сл5довало бы сказашь мн, соразм5рно али 
количество дЪйсшв:я лошадей, упошребаяемыхъ 
при Владимровскомъ рудникЪ, съ количесшвомъ 
дъйств!я, принимасмымь механиками; велика или 
мала пошеря воды, опредфлепная вьышшеизложен- 
нымъ вычисаентемъ, и наконецъь, соблюдены ли при 
устройств этой машины условгя, необходимыя 
для скорости, уснмя и времени сушочнаго дЪй- 
стшвуя лошадей; но какъ предмешъ моихъ суждени 
будептть относиптьсл не до одвой конной машины 
Виладимровскаго рудника, а до ввсБхъ па Пермекихъ 
рудникахъ поспгроенныхъ, 10 шлобъ не повторять 
при каждой порознь однфхъ и шЪхъ же суждеши, 
я покажу сперва вычисленге каждой машины ош- 
дъльно, а пошомъ уже приступаю къ сравнитель- 
ному показано всего того, объ чемъ упомянуто 


выше. 


_- 


2) Машина Новотроицкаго рудника 


Составтъ этой машины, равно и передача движе- 


ДЗ 
мил совершейно одипаковы съ составомт п перс- 


дачею движешая машниы Валадимровскаго рудника. 


Насосовъ при рудник находитесл три. Дламетръ 
двухъ поршней ихъ равенъ 5,75 дюймамъ, а пао- 
щцадь кадядаго 60,15 квадрашнымъ дюймамъ; да- 
метпръ трепьяго поршня равенъ 7,67  дюймамъ, 
площадь же сего будешь — 48,61 квадратнымъ 
дюймамъ. Сумма паощадей всвхъ шрехъ поршней 


2ж60,15--48,614 — 168,87 квадратныхъ дюймовъ. 


Ходъ одного поршия, илн высота подъема его, 
19,39 дюоимовъ, слвдовашельно объемъ водь, поды- 
маемой восьми трема поршиями при однвомъ подъ- 
емЪ, будепть 168,57 19,33 — 5315,68 кубическихъ 
дюймовъ, наи 1,07 кубическихъ Футшовъ. Нодъемовъ 
каждый поргиень дБлаепть въ мипушу 6,15. Умно- 
живъ объемъ воды, выливасмой восьми шремя на- 
сосами при одпомъ ихь подъемЪ, на 6,45, получимъ 
шеоретическш объемъ подымаемой воды всбми на- 
СОСаМи ВЪ минуту, равнымъ 1,87Ж6,45 —19,06 ку- 
бическимъ хутшам'ь. ВслВдъ за этимъ, сравнивъ объ- 
смъ 12,06 кубическихъ Фхутовъ, опредБленный вы- 
писясисмъ, съ объемомъ 10,25 кубических Футовъ, 
опредзленнымъ опышомъ, какъ показано въ шабан- 


цЪ, нанидемъ, ито поперя воды при пасосахъ Но- 
91,06-10.95 
воптроицкаго рудинка сосшавляет — - доб = 


1,81 = : 
-—0,15, а коеФхицентъ пошери въ пастоятцемъ 


о --з®. — за 
12,06 


Гори. Кури. Ви. УЁ 1849. 5 
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случаЪ, основываясь на вышензложениомъ исписле- 
ни, будешт равснъ 1,00—0,15—0,55. 


19,29х6,/5 
й д - з т 1... -& МЕ ЛЕТ: — к. 4 
Общая скорость поршней равна —охсо^ —0,16ъ 


Фушамь въ секунду. ВЪсъ воды, преодолБваемый 
машиною, какъ видно изъ шабаицы, равенъ 198,96 
Футамъ, чшпо помножиеъ на скорость 0,46% хула, 
получимъ 198,26%0,165—52,82 пудохутовъ. Поаа- 
гая на безпоилезвыя сопротивленил ;х опредфленна- 


го количества дЪйетв!л 53,82 пудофушовъ для 


преодольн1я вЪфса подымаемой воды и придавъ ее 
59.39 _ 
къ 52.82 пудофхутамъ, будемъ имьиль тт 92,83 — 


,20-1-52,832—41,02 пудохушовъ,—получимъ полное 
количество дъйспиыя, которое доажны доставалть . 
въ каждую секупду четыре запраженныя лошади 
въ манежь Новонроицкаго рудиика, саЪдовашельно 
количеставо дЪъйсшвтя въ сскувду одной лошади, ра- 


— 41,05 
ботающей въ машин, будештъ равно х— г —4025 





пудохутамъ. Таково доажно быпть шакже количе- 
ство дьйствтл, доспаваяемое въ секунду каждою 


зотадою Новотроицкаго рудника. 


Но какь изъ шаблицы видно, что въ сутки 
смънъ 5 и каждая аошадь въ продояженге сутокъ 
работаешь 8 часовъ, о сушочное количесизво 
дъйсшиа одвой лошади будеттъ равно 10,25Ж60Ж 
50Ж8—305,200 пудохутамъ. 


Скоросшь каждой лошади, дъйствующей въ ма- 
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158,904Х1,75 „пы 
неж 6, равна ——50——==А;05 Футамъ въ секунду, а 
уснае, производимое каждою лошадью въ манеж. 


И ч ^ ее БЛ 
овотроицкаго рудника, будепь -05—%,54  пудовт. 
5) Машина Благовтьщенскаго рудника. 


Устройство машины Бааговёщенскаго рудника 
совершенно сходно съ предъидущими двума мати- 
нами. | 

Насосов при этой машин при; даметръ ихъ 
поршней 5,75 дюймовъ. Площадь одного’ поршия 
равна 60,15 квадратшнымъ дюймамъ, а всбхъ тшрехъ 
60,15Ж5—180,59 квадрашнымъ дюймамъ. Каждый 
поршень подымается на 19,22 дюимовъ и дБаа- 
еттъ въ одну минуту 7,Л6' подъемовъ; слБдователь- 


но объемъ воды, подымасмой всБми тремя насо- 


180,59х49,99 
4798 _ 


Ж7,46—2.006%Ж7,^6-——1Л.96 кубическимъ хФутамъ, 


уто болзе показаннаго въ таблицЪ объема 10,5 


сами въ одпу минуту, будсплъ равепъ 


кубическихъ ФупювЪ, опредблениаго опьипомъ 14,96 
— 10,50 —4,46 кубическими хушами, такъ чпто 


пошера воды при насосахъ Благовъщенскаго руд- 


, ЖЕНЫ, 99 ь 
инкаА равна 1.96 — . и хоеФищенштъ потери воды 


есть 1,00—0,39 —0,71. 


С 5 19,29х7,46 
жорость поршнеи въ секунду равна — 70 — 


— 0,19 хута. 


Въсъ воды, подымаемой машиною, какъ показы- 
ыы 


д56 


вает таблица, равень 965,49 пудамъ. Помножая 
грузь 265,1% пудовь па скорость поршией 0,49 
фута, получимъ 265,13х0,19—50,57 пудохутовъ; 





р . 50,57 

придавая къ энюму количеству дъйсшыя — ^^ пу- 
50,52 

доФушовъ, будемть имбшь 50,57-- ы —12,59--50, 57 








удофутовъ количества ад, доста- 
валемаго въ секунду 5-шью запряженными лошадь- 


ми. Поэтому количество дъйспиыя одной лошади 
69,96 ы 

будетъ х————2=12,57 пудохутовъ. Величина су- 

очной работы одной лошади, запряженной въ 

манеж  Бааговьщенекаго рудпнка, будетъ равна 


12,57%Ж5600 секунд.Жб час. — 971519 пудохутамъ. 


Скорость одной лошади въ настолщемь случаь 


Е 141.549 


будептъ равва Г—у или 








—4,71 фушамъ, слЪ- 


довательно усилтс, производимое въ каждое мгно- 
вене ° одною лошадью, рабошающею въ манежь 
Благовьщенскаго рудника, будетъ равио количс- 
ству ДЪйствя, доставляемому въ секунду одною 
аошпадью и раздфаснному па скорость, шо есшь 


| 19,57 
равно 7. -—71=2.66 пудамъ. 


н Ь) Конныя машины съ горизонтальными 


шрехъ-колдЪнчаитыми валами. 


4) Машина Новоивановскаго рудника. 


Конная машина Новоивановскаго рудника состо- 


ить изъ сшолчаго вааа а, въ который всшпаваснь 


2 
` 
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рычась манежа 5. На валь а пасажено коническое 
колесо с, соедиилющееся съ такою же шестернею 
4. ПТестерна Ч находится на копцв вала е, вмЪ- 
ситБ съ маховымъ колесомъ $; на другом конц 
вала с, вкр5паленъ шрехъ-колБичайтиый горизонталь- 
ный желбзный валъ Б, колбна кошораго сосдинены 
съ шремя стержиями дасосовъ, гпакъ чшо при 
вращениа колБичатаго вала, поршин насосовЪ о 
подымаютея, шо опускаются. Существенная раз- 
ность этой машины от шрехъ оредъидущихъ 
состоишь въ передач движештя. Тамъ ускореннос 
движение шестерни передасися поршиевымъ  вис- 
сшамь иирема тягамни, а здесь одиимъ горизон- 


шалънымлт валомЪъ. 


Устройство этой машины вссьма сходно съ 


й 
шакъ называемыми Шведскими конными машинами 


Машина Новоинвановскаго рудника приводинть въ 
движенте птри насоса; дламешръ одного порипня ра- 
вент) 9,6% дюймамъ, а двухь другихъ 10,5 дюй- 
мамъ. Паощади воБхъ шрехль поршней составяптъь 
73.65-+86,59%2—79.65-175,18—=945,85 квадрапт- 
ныхъ дюНмовъ, сябдовашельно птеоретически объ- 
емъ воды, подымаемой въ мнпушу всфми тремя 


915.85%17,5%5,69 о Бе 69 
=. 2 


насосами, будстаъ равснъ 1795 


—14.97 кубическимъ Фушамь, гдЪ 17,5 равно вы- 


В а каж Н ъ люнмахъ. 5.69 
соп?Б подъема каждаго поршна въ дюймахъ; 5,6% 


ЧНСсЯО ПОДЪСМоОвБЪ, дфааесмыхъ каждымъ поршисмъ въ 
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минуту, и наконсцъ 1798 число кубическихъь дюй- 
мовъ въ одномъ кубичномъ Фупгб. 


Взавъ разность между объемомъ 14,27, опредъ- 
леннымъ вычислентемъ, и между шёмъ, какой по- 
казан въ шаблиць, 11,25 кубическихъ Фхушовъ, най- 
денный опышюомъ, получимъ 14,37 — 141,25 —5>,09 

| 


кубичсскихь Фушовь—пошерю воды при насосахъ 


5,09 
Новоивановскаго рудника, наи т; м 97—0,21. И шакъ 


коеФхищеноть пошери воды ири эпиахъ васосахъ бу- 


дешъ 1,000.---0,3140—0,790. 


мася каждаго поршил въ секунду равна 


17,5%5,69 
—1ехво —0, 156 хуша. 


Бьесъ подымасмой воды равен 185,83 пудамъ, 
какъ видно изъ гпаблицы; помноживъ его на ско- 
росшь поршня 0,156, получимъ 185,82Х0,156 — 
25,27 пудохутовъ, полезное дъйспихе насосовъ; по- 


лагая на о, и проч. & эюго дЪйспиия, поду- 
95,9 
чнмъ ——-1+25,27—51,58 пудофушовъь полнаго ко- 


лнчсства дъйсшвя, кошорое доставляюнть въ сс- 
кунду шри дъйствующуя въ этой машин$ аошади. 
Слъдовашельно количество дЪйспиия одной лошади 


же 


въ сскунду будешь х— > —10,52 пудохутовъ. Но 


какъ каждая лошадь ие въ мансжЪь 8 ча- 
совъ, шо суточное количество дёйспиия одной яо- 
шади будешь равно 10,52х%5600Х8— 502976 пудо- 


Фушовт. 


Дъ9 


Здъсь надобно замъшишь, что на Новоиванов- 

© ь 
скомЪ рудник машина не дьйствуетъ безпреры- 
вно, но въ продолжене каждой смЪны, лошади хо- 
дапть въ манеж только четыре часа, а почомъ 
на столько же времени машину остпанавливаюптъь; 
изъ чего слфдуенть 1) что пришокъ воды въ мину- 


пу въ половину мепБе припока, опредБленпаго ОПы 


11,95 
тпомъ, и равень ——-—=5,62 кубическимъ хФутамъ, н 


2) сушочное количество дЪъиепиа составаленль по- 


503976 
ловину опредБаеннаго числа, по ссшь -——==154488 
пудофФунтовъ. 
Скорость въ секунду одной лошади, съ которою 
каждал изъ нихъ работасоть въ мапежЪ Човоива- 


новскаго рудинка, въ насшоящее время равна 


55х5,141х1,5 д 
——в ’=—\,51 ‹хутшамъ, а усиме, производимое 


лошадью въ каждос мгновение, равно количеству 
р \ 


ея дъисшвтя, раздБаенному на скороспи‚, по еспть 


10,53 од 
—51= => пудамъ. 


5) 1Л4Чашмина Воскресеискаго рудника. 


Машина Воскрессискаго рудника сосшоииит , каКЪ 
и всБ вообще конныя машины, изъ опиуБенаго ва- 
ла а, па кошоромъ укрБалено колссо Б н ветавае- 
но водило с. Колесо Б сцвиллешся съ шестернею 
Ч, насаженною на горизонтальномъ валу е. Другой 
конецъь вала е снабженъ шакже шестернсю Р Эша 


послбдняя приводноть въ движение  шрсхь - коябн- 


ЛАО 


/ 
чашьй валъ Ъ, на одиомъ копцв кошюораго нахо- 
днтася колесо ф, движимое тисстернею Ё. Колъна 
вала В соединены пепосредственио съ шрема сшерж- 


пами насосныхъ поршней. 


Конная машина Воекресевскаго рудника приво- 
дишъ въ движеше три пасоса; дамешръ каждаго 
поршня 410,5 дюймовъ. Сумма  паощадей веъхъ 
трехъ поршией равпа 86,59%5—959,77 квадрат- 
нымъ дюймамъ; ходъ каждаго поршия есть 16 
дюймовъ; въ мннушу каждый поршень дфааспть 6 
подъемовЪъ, саБдовашельпо теоретически ‘объемъ 
воды, подымаемой въ минушу всБми тремя пор- 
шнями, будстть 3259,77х16Ж6—91957,99 кубичс- 
скихъ дюймовъ, или 1Л,Л5 кубическихь Фупюобъ, ито 
бодБе дъйствительнаго объсма 11,5% кубическихть 


Фушовъ 9,91 кубическими хушами. И шакъ поше- 


9,91 


ря воды при эшихъ насосахъ составллештъ А.А —— 


0,201, а костишештъ потери будешь равенъ 


1,000—0,201—0,799. . 
—0.155 


Фуша. ВЪсъ воды, подымаемой машиною со ско- 


Скорость каждаго поршня равна во = 


‚роспию 0,155 фута, равенъ 150,86 пудамъ; по 
этому количество дЪиспиил, вошребиое дая под- 
напиа груза 150,86 пудовъ со скороспию 0,155 
фуша въ секунду, будешь 150,86Ж0,155—17 лол 
пудохушозтъ. 


х 


Позагая на безпохезныя сопрошивасшя + коли- 


ДА 1 


чсетва дъйсшыя 17,404 пудофхутовъ, будемъ и- 
мииь поаное количесшво дЪйспиия, какое потшреб- 
по въ каждую секунду, дая иреодольнта вф5са по- 
дымаемой воды и вредвыхъ сопрошиваений; иан, 
что все равно, количество дЪйсшвтя , копюрое доа- 


пы досшавяйтшь въ сскунду дв запраженныя 0- 


17,404 
шади, будемъ имБить равпымъ —,— Жл7,404 —31,755 





пудофушамъ. Количество дБиепиия, доеставаясмос 
въ каждую секунду одною лошадью, работшающею 


в» манеж Воскресенскаго рудника, доажио быпи» 





21,755 
`-0,377 пудофхушовъ. Шо какъ врема ежс- 


| - 


дисвной работы равняется б часамтъ, о сушоч- 
нос количество дЪйспиля одной лошади будет 
10,377жЖ5600Ж6=9354945,3 пудохутовьъ. 
Скоросшь, съ которою работаюшу лошади въ 
106,794х9,57 
этомъ манелуь, равна -——)-^ —4,918 Фушамъ въ 
сскунду, а усиме, производимое въ каждое мгнове- 
б 18 о’, 
ше одною изъ пихъ, равильса будеш 918 —9,57 


пудамъ. 
В. Паровая мешины. 
а Первал машина съ Уапиповымъ паровымъ ко- 
шиомъ. 
Ь //аровая „мешина Новобальковскаго рудника, 


Паровая машина Новобальыковскаго рудника по- 


стросна по проскту Унтеръ-ПТихшменстера Лы- 
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зяаова, силою въ 6 лошадей. Она принадлежипть кт 
разраду паровыхъ машииъ со срединмъ давленемъ 
безъ разширенга паровъ и холодильника. Упругостть 
паровъ въ этой машин не превосходииь боле 
14,5552Ж16,272, пли 50,825 Фхуншюовъ на одинъ 
квадрашный дюймъ, чпю сосшавлаенть 1,8 атмо- 
сферы. 

Эгпу машину составалютъ шри гаавиыя часпие 
а паровой цилиндръ, Ъ наровой кошелъь и с орн- 
водъ, пли передача снлы пароваго поришя водо- 


оглИивпымь НасосамЪъ, 


1 


а Паровой цилиндре 


Фиг. Ти 3-я. Пилиндръ Новобалыковекой паровой 
машины имъештъ д:1амешръ 416 дюймовъ. Высоша 


его такова, чаю поршень можепнптъ двигаться на 





14° фута. Паропроводные ` каналы на поршепь и 
подъ поршень опмишы  вмфесшв съ циаандромъ; 
шолько одна паровая коробка съ подвижнымъ зо- 
яотникомъ сдфлана ошдБльно и прикрЪЗпаена вин- 
щшами къ нижней части  пароваго цилиндра. На 
верхней части цилиндра укрЪнаева крыша съ саль- 
ною коробкою. Дно цилиндра составляаспь желЪ- 
зный паровой котпелъ, кошорый вкладенль въ’ печь, 
помвщенную ‘пода одной изъ стБпъ машинной 


комнашы. 


Ь. Паровой котель. 


Кошель Новоблдлыковской паровой машины имЪ- 


АД 


ету видъ паралаелопипеда съ вогнутыми дномъ и 
боками. Сверху копелъ снабженъ’ полуцилиндромъ. 
Печь устроена птакимт, образомъ, что пламя, оп1- 
дБаяющееся ошъ горЪъил дровъ въ шюопильномъ 
просптраниепив 5, идепть сначала подъ дномъ копа; 
пройдя его, оно ветрЪчаетъ кирпичную перего- 
родку, раздЪаяегтся на два тока, идупие по 60- 
камъ копма; окончаписльно пламя выходийть дымо- 
вою трубою въ воздухъ. 

_ Верхняа часть пароваго котла снабжена охран- 
нымъ клапономъ и двума пробными кранами. На- 
значене перваго состонпть въ выпуск5 паровъ изъ 
котла въ воздух, во время дЪйспиия матины и 
предупреждения разрыва копа, въ случа больша- 
го скопаенга въ немъ паровтъ. Посредствомъ кра- 
новъ опредбаяештся количество пара и воды въ 
кота. Сверхъ этихъ трсехъ, внизу пароваго кот- 
ла сдъаанъ еще одинъ дая выпуска изть котла во- 
ды во время чистки его. Входъ къ топнльнымъ 
проептраневамъь сдълаиъ снаружи машинной ком» 
наты. 


с. Привод бе. 


Составъ призода лупше усматривается изъ опи- 
сантя самаго дфиспииа машины, понтому опо и пред- 
лагаешся здЪсь: пары изъ котла,” дъйсшвуя по па 
всрхиюю, шо па пижиюю площадь поршня, при- 
даюшъ сму поперемБнипое вершикальнос движеше. 


Чтобъ дъйсшве поршиял не ошкаоналось оп вер- 


` 


ДДД 


микальной див, на конц поршневой пипанги 
укръпиенъ перисодикулярио къ ней, шакъ пазыва- 
смый, поперечникъ, спабжеппый при коицахъ от- 
верспилми, которыми поперечпакъ скользит по 
вершиказьнымъ прушьямъ, прочно укрБпаеннымъ 
на крьишБ цилиндра. \Топеречникъ въ срединБ со- 
сдиненъ посредетвомъ двойнаго шарнсра съ ша- 
шуномъ, передающимъь движеше поршня кривоши- 
пу и вмБсптБ съ тбмъ маховому колесу. На валЪ 
маховаго колеса пасажепа еше шеетерия; она при- 
водить въ движенше колесо, укрЪпаеннос па одно- 
колънчатомъ желБ5зномъ вадб, а коафно этого вала 
соединено посредствомъ горизонтальной шаги съ 
вершиною шрехугольника; остальные же два угла 
сго соединены съ сшержнями двухъ пасосовъ. Ошь 
вращашельнаго движента  одноколЬнчатаго вала 
тпрехугольникъ имБешь круговос возвратиое дви- 
женте, что н даепть возможность поршиамъ во- 
перемфино подымаоьса и опускаться. 

ПНасосовъ при Новобалыковской паровой машин 
паходится два; дламетръ поршней ихъЪ равен 15.5 
дюймамъ, а площадь 145.0662—286,15% квад- 
рашнымъ дюймамъ, слБдоватшельво проспгранстяаво, 
проходимое обоими поршиями при одномъ объемЪ 


нхъ, будспъ 9286,152Ж10,5—5007,58 кубическихъ 





дюймовъ. ‚ Чо какъ каждый поршень в минушу 
ДВлаетшъ 15 подъемовъ, шо шеорспиачески объему 


ы 4 
воды, подымаемои паровою машиною НЧовобазы- 


ЛД 


ковскаго рудника, будетъ 1,75%15—99,Л9 кубиче- 
скихЪ фушовъ, что болъе опредфаеннаго опышомъ 


29,49—19,5—9,99, шакъ што потеря воды при 
| < 9,99 мы 
насосахъ этой машиимы равна ээдэ —0,155, а кое- 
Фищеншъ пошери будешть равенъ 1,000—0,155— 
0,867. 
ь 10.5Ж15 


Скоросшь каждаго поршия равна ее 9.659 


хушамт. В5еъ воды, преодолъваемый машиною, 
ссшь 195,95 пуда; умпоживъ сго на скороспть 
0,189, получимъь колничество дъйстыа, потреб- 
нос для преодольшя вЪ5са подымасмой воды, ра- 


внымъ 4195,95 ж0,189—56,65 пудофутамъ. Полагая 
56.65 


на безполезныл сопротивленая —,—, полное количе- 

спво дъйеспиыя, кошорое паровая машина должна 
56,65 

досшаваяшь въ каждую сскупду, получим — 
45,8 


56,65 -—=9,16-,.56,65—15,51 пудофутовъ, иаи -,. 2 
5,05 паровыхтъ аощадей: такова и должна быть 
снаа паровой машины Новобалыковскаго рудника 
въ настоящее времл. 

Чтобы опредБлить вподнЪ лн соотвЪтетву- 
етьъ сила паровой машины шаяжесии, подымаемой 
ею, для этого вычисинмъ ито количество дЪисипавгя, 
которое принимает поршень иароваго цилиндра, 
и въ сабдъ за этимъ нандемтъ, какую силу пс- 
редаептуь машина въ настоящее время насосамъ. 


По опьиу даваенте паровъ на одинъ квадрапг> 


ЛАС 


ный дюймъ оказалось равнымъ 41% Фушамъ; пред- 
полагая, чшо давасниа ашмосфернаго ие существу- 
сить, шогда давлене на площадь поршиал 901,06 
квадраныхь дюймовъ будетъ равно 201,06%19— 
2419,19 Фунтамъ или 60,51 пудамъ. Оборотовъ 
поршень дБласпть въ минуту 50; ходъ иан подъ- 
смъ его равенъ 22 дюимамъ; слъдовательно про- 
странсптзо, пройденное при одвомъ обороптув пор- 


на, равно 93939—ЛДД дюймамъ, а скорость въ 


хъ0 
секунду будеттъ м е—1,855 Фхутамъ. 


И макъ количество дЪйспийл, припимаемое по 
настоящее время поршнемъ паровой машины Но- 
вобалыковскаго рудника, должно быль равно 60,51 


х1,855 — 110,54 ‘пудохутамъ. Выражая величину 


110,54 
эту въ паровыхь лошадяхъ, получимъ —=*——=7,56 


15 
лоттадей. Номноживъ это число на коефхищепитт 
Е (>), который въ вастоящемт случа равенъ 0,4 
или 0,57, получимъ силу паровой машивы равною 


1,56х0,4—2.944—5Ъ лошадамъ, или 7,56х0,57 —=9,7% 


лошадямъ. Такова сила машины Балыковскаго руд- 





ника въ пасшолщее времл; но ссли принать, что 
она можепгь дъйстшвовать при наибольшемъ да- 
вленти паровтъ, по‘есть при 14,555 Фхунтахъь на 
одинъ квадрашный дюймъ, и дьлашь въ минуту Д5 
оборотовъ, тогда сила ея будептъ среднимъ чи- 


сяомъ доходипи, до 6,01 лошадей. 


(*) Мехапика Ястрембженскато часть 8-я страница 407. 
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Ь. Паровая машина ст» цилипдрическимъ паро- 
вымъ коталомъ, 7с77роениая при Ивановсколиь руд“ 
магкть. 

Паровая лашипна Ивановскаго рудника состойтуъ 
изъ шЪБхъ же главиыхъ частей, что и машина 
Новобазьковскаго рудника; разница соспоншь въ 
саъдующемъ: 

1) Паровой цилиндръ имъепъ д1аметруъ 1% дюй- 
мовъ, а высота подъема его ЭД дюйма. Располо- 
жене часшей, припадяежащихъ къ паровому цвалин- 
дру, шакое же, какъ и при’ Новобалыковской па- 
ровой машин. Дно цилиндра этой машины со- 
сшавалешъ чугунная плита или поддонъ. Эта по- 
слъдняя покоишся на чешырехъ рамахъ, соединен- 
пыхъ какъ между собою, шакъ и съ фхундаменшомъ 
прочными винтами. Моддонъ и рамы составая- 
юттъ пъедесталъ машины. 

2) Паровой кошелъ имъешь форму цилипдрниче- 
скую, впушри его проведепа элииптиическая труба. 
Печь и кошелъ устроены такъ, что пламя идетЪ 
сперва подъ дномъ котла; пройдя дно, входиглъ во 
внушреннюю шрубу сего; по выход откуда, паа- 
мя раздфаяешсл ва два шока, идупие по бокамъ 
кошала, и наконецъ соединлюпиесл въ дымовой 
шрубЪ. . 

Два охраппыхъ каапова и поплавокъ составал- 
юшъ приборы пароваго котла. Первыми двумя 


приборами выпускается паръ изъ кошада въ воз- 


ДА 


духъ, во время остановленя машины, и опредл;- 
ллешся упругоешь паровзъ; посльдей же пазначенъ 
дая узпашя высошы столвия воды въ паровомъ 
кота во время дъиспиил машины. КромБ того 
котелъ снабженъ четырьмя крапами, придълайны- 
ми къ передней его споров. ЗдБсь пазпаченас кра- 
новъ сосцвоишъ въ шомъ же, что и у паровой 
машины Новобалькозскаго рудника, а именно: по- 
средствомъ двухъ верхнихъ опредъляетсл колнче- 
ство пара и воды, а арезъ . нижыи выпускается 
вода во времл надобности чистки котаа. 

5) Передача движен!я производится здЪсь слЪ- 
дующимъ образомъ: верхыыи конецъ поршневой 
пипанги поснитъ, оерпендикуаярно укрфпленный къ 
нему, попереиникъ. Концы поперсчника спабжены 
подвижными баоками. Чтобуъ дъисииие порщня не 
ошкаонялось отъ ошвЪсной лини, баоки на кон- 
цахъ поперечвика надЪшые, скользлиь въ такъ 
называемыхъ уравнишельныхъ рамахъ. Эти посаъ- 
днга поставлены по обфъимъ стюоронамъ пароваго 
цилиндра, и будучи сосдинены мсжду собою равно- 
мьрно и съ пошолкомъ машинной комнаты, он 
прочно и неподвижно сшолшъ, шакимъ образомт 
скрЪьпаснныя, па крыш оьедесшала. Подль бао- 
ковъ па помъ же поперечниыв навБюиены два ша- 
шуна, нижше копцы кошорыхъ соединены ст ко- 
аъномъ кореннаго вала машины. УкрЪпленная па 


этомъ валь шестерня приводить въ движеше 
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большое зубчатое колесо, въ спицахъ кошораго 
сдъааиы дыры, дая вставки и закрБпаен!ля, такЪ 
назывзаемаго, пальца (шипа). На свободный конець 
посл5дняго надьтиад желфзная шитанга; другой ко- 
нец ел соединенъ съ однопаечимъ рычагомъ, на- 
саженнымъ на валб, имьБющемсял падть водоподъем- 
ною шахшою. На вааЪ, вмЪспуБ ст одноплечамть 
рычагомъ, укръилепы три коромысаа, приводанил 
непосредешвенно шесшь насосныхъ поршней въ 


движеше. 


Хошя пои паровой машин Ивановскаго рудин- 
ка и находишея шесшь насосовъ, но обыкновенно 
дъиспиые ея ограничивается приведентемъ въ дви- 
жеше чепилрехъ изъ пихъ, а два друме остшают- 


са запаспыми. 


Диамештръ каждаго изь дьйствующихь поршней 
равенъ 8,75 дюймамъ, ходъ составлленгь 18,5 дюй- 
мовЪъ; сабдовагасльно объемъ, проходимый всбми 


чешьырьмя поршнями при одномъ подъемЪ ИХЪ, сО- 


60,15хлх18,5 


сшавипь —^— 9,57 кубическихь Фушовъ; по 


какъ подъемовь каждый поршень дЪлаегть въ ми- 
нуу 11,97, по гпеорешическй объемъ подымае- 
мой воды въ минушу будешь равняться 9,57Ж11,97 
—50,76 кубическимъ хушамъ. Сравиивъ этошь 
объемъ съ объемомъ 96,68 кубиисскихь Фушовъ, 
опредБленнымъ опышомъ, найдемъ, что пошеря 


воды при насосахъ Ивановскаго рудинка будеть 
Ч ори. Кури. Ни. УЁ 1849. 6 
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равняться 50,76—96,68—4,08 кубическимь ху- 
4,08 
50,76 
тпическаго обтема воды, а коефхищенить потери бу- 


дешьъ 4,000 —0,152—0,3665. 


памъ, или состпавалепть —0,153 часть шеоре- 


Скорость каждаго поршил въ секупду равна 


18,5%11,97 ___ > 
—е0 —=0,507 Фуша. 


Грузъ, преодол5ваемый паровою машиною, равенъ 
вЪсу четырех тшакихъ столбовъ воды, у кошюо- 
рыхъ высота общая и равна 419,5 саженамъ, а 
основане каждаго равпо площади одного изъ пор- 
шней. И такъ грузъ, преодол5ваемый машиною, бу- 


940,52ж84х1,798 


дештъ равенъ 1798” 2Ж19,5=959,5 пудамть.. 


Помножая грузъ 259,5 пудовъ на скоросшь 0,507 
Фуша, будемъ имъии, 2532,5Ж0,507—77,51 пудоху- 
повъ; полагая на безиолезныя сопротивалешя - 


^› 
получимъ -^-+77,51=19,57--77,51=96,88 пудо- 


ФушовЪъ количества дЪИйспиия, коппорое паровая ма- 
шина должна досшавляйть въ каждую секувду, дал 
преодол ня в5са подымаемой воды и вредныхъ со- 
`прошиваеи!я. 

Кромв этого, паровая машина Илановскаго руд- 
ника должна приводить въ движене млиый внасосъ, 
кошораго назначене соспюнтъ въ доставалеши во- 
ды изъ праемнаго ларя въ чанъ и въ паровые 
копы. 


Эшошъ насосъ имбешь дамешръ 5-хъ вершковъ, 
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няи 5,39 дюймовъ. Высота его, вли высота подъ- 
ема воды трехъ-вершковымъ насосомъ, равна б-ти 
саженямъ, а площадь пориина (5,3%92Ж0,785—91,58 
квадрашнымъ ДЮЙМАМЪ. 

Въеъ одной сажени такого столба воды, у ко- 


шораго основлие равно 241,58 квадрапинымъ дюи- 


91.58х84 
мамъ, равенъ 1000“ —1,7/9 пудамъ; саъдовательно 


въсъ б-ти-сажеинаго сшолба воды будешъ 1,79 %6— 
10,74 пудовъ. 
Высота подъема поршия 140 дюймовъ; поршень 


ДВллетъ въ минушу 411,97 подъемовъ; поэтому 


10х41,97 
скорость порнил будепгъ равияйньсл —7о0 — 0,166 


Фута. Помножал грузъ 1074 пудовь ва ско- 
ростть 0,166, получимъ 10,74х0,166—1,78 пудоху- 
товЪ въ секупду; полагая на безполезныя сопрошие 


ваентл хЖ1,78, иани 0,44 пудоФута; шюгда О.ЛД-+. 





178—923 пудофушовъ будепть равно количеству 
дъиспиия, какое упошребаяетесл въ каждую секун- 
ду для приведеня вь движеше малаго насоса, и 
присосдинивъ это къ опредъаенпому уже количеству 
‘„ ы © 
дъисшия, равиому 96,88 пудофушовъ, найдемъ пол- 
ную силу машины, сооп’втиесшвующтую 96,1 пудо- 


хутамъ, или выражая количество дъиспиил въ ао- 


9,1 


падяхЪ будеить — —6,б зошадей. Такова должна 


бышь по насшолщее время сила паровой машины 


Ивановскаго рудника. 


Этшамашина, дЪйспвуя по настоящее время при 
® 
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даваен и паровъ въ ЭЛ хунша па одипъ квадраи1- 
ный дюимъ, дЬлаешъ оборошовъь въ минушу опть 
50 до 55, среднимъ чисаомъ 59,5 оборошовъ. Въ 
продолжение одного обороша поршень паровой ма- 
шины проходиить просшраиство, равное четыремъ 


Фугламъ; поршому скоросшь пароваго поршия въ 


9,5 


4%5%,5 м м 
секунду будешь —су =0.5 Футовъ. 

Дламешръ пароваго поршил есшь 413 дюймовъ, 
площадь его 115,04 квадратныхъ дюймовъ; саЪдо- 
вательно давлене на поршень равно 115,043) — 
3719,96 Фуншамъ, или 67,82 пудамъ. Помножая 
67.8% пудовьъ на скоросшь 5,5 фута, получимъ 
67,82%5,5 — 957,57 пудофушовъ количества дЪй- 
сшыя, принимаемаго поришемъ паровой машины 


957,57 


—:*«- = 15,82 паровыхъ 


Ивановскаго рудиика, нан 


лошадей. СаБдовашельно дъисшвишельная сила ма- 
нины должна бышь при пицаюельномь содержании 
15,83%0,^Л—6,538, а при обыкновениомъ 15,82Ж0,57 
—5,8А лошадей. И такъ средняя величина силы па- 


ь 6,598 + 5,84 
ровой машины Иваповскаго рудника равна и 


19,168 | 
——.—=6,084 лошадамъ, что меньше опредбаси- 








наго числа лошадей, для преодольнил вЪса подыма- 
емой воды и вредныхъ сопрошивасши 0,516 лоша- 
ди. Слъдовашельно при паровой машинБ Иванов- 
скаго рудника пошерл на безполезныя сопрошивае- 


вил, при передач силы оптъ кореннаго вала машн- 
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ны насоснымъ ставамъ, должна быть меныше шо- 


го, что было положено выше. 


Общее. заклюжчеше о Отъиствш водоотводныхь мацинь 
гг насосов по Эдистанщмяль Мотовилижинскаго в 


ЧОговскаго заводовф. 


Изъ всего вышесказаннаго о водоотаивныхл 
машинахь и насосахъ, имъющихся вт округахъ 
Пермскихъ заводовъь, слБдуепть заключить: 

куб. фут. 

1) Чо самый наибольиий притокъ во- 
ды  существуептъ при паровой машинЪ 
Ивдновскаго рудника и равеньъ . . . . .„ 96,68 

Приглокъ воды Новобалыковскаго рудника 19,50 

— — —-_— Владимровскаго рудника . 19,00 

— — — —— Воскресенскаго .„. . . .- 141,58 


10,50 


— — --—— Човоивлновескаго . о. . . 5,62 


— ——_ —___ Бааговъщенскаго. . . 


2 = — — Мовотроникаго 5 * . . 1055 
9) Самый наибольций коеФицгенать поте- 
ри воды, или, почнЪБе сказать, самая наи- 
меньшая пошеря воды при пасосахъ, суще- 
стпвуестъ на рудник Ивановскомъ, гдЪ кое- 
Фиценить погери найденъ равнымъ .. . . 0,868 
ТТошомъ слБдуетъ по превосходешву руд- 
никъ Владим?овскЕй съ коегищеншомъь . . 0,867 
Даляъе Новобллыковскй . . .’. ‹. о. % 0867 


— — Новотроицюй . .. . . . . „0,850 
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— — Новоивановекми. . . . . . с . 0,790 
— — Зоскресенеки- . . .. .  . « 0199 
— — Благовьщенекнй . . . . . . « 0,710 
Изъ этого видио, что самая наибольшая поше- 
рл воды ири насосахъ существуештъ при Баагов?-, 
щенскомъ рудникЪ, въ одномъ изъ выработываемыхъ 
на очиспщу, гдЪ устройство уже обвепииаао. Сред- 
ная величина коехищента потери воды при насо- 


спхъ, ошливающихъ воду изъ рудпиковъ округа 


5,751 
Пермскихъ заводовъ, должна быть равна —7—== 0,52. 





Поэтому средняя потеря воды при насосахъ 


х 


доходипть до 1,000—0,82—0,18, по есть опъ > 
до = части объема, подымаемаго каждымъ насо- 
сомъ водоошливныхъ машинЪ. Сравиизайя эту по- 
гоерю съ пою, какая полагаешся механиками, ока- 
жегтся, что водоопливиое устройство, при Перм- 
скихъ рудникахъ существующее, не можеть сшать 
на раду съ лупшими устройствами, но въ шо же 
времл соотв паставуептъ вполнб своему назпаченгю. 

5) Самое большое количество дъйешиа въ сс- 
кунду, производимое одною лошадью, достигаепть 


на рудникахъ: 
пудохут. 


Владим!ровекомъ до. . . . .- .‹ $ &« 15,995 
. 19.570 


Воскресенскомъ до. . . . . . . . 40,877 


Благов5щенскомлъ до. 


Новошроицкомъь до. . . . . . . - 40,950 
Новоивановскомъ до . . . 15,040 или 5,260 
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Саъдоватсльно среднлл велнчина количества дЪй- 
спиыя дая каждой лошади, рабошающей при на- 


сосахъ Пермскихь рудниковъ, должна бышь рав- 
53,683 


—— 10,556 пудофушамъ въ секунду. 


а 


Изъь шаблицы ХУПГ помбщенной въ курс прак- 
пинческой мсханнки Г. Ястрембженскаго (часть ИП 
страница 960 до 965; $ 197), видно, чо сушоч- 
нос количество дЪиспимя, доставаяемое лошадью, 
рабошающею въ манежь  шагомъ или рысью, ра- 


вно: 
В% перволеь случатьг 


Сутпочное количество дъйсшвта  сосшавалепть 
955280 пудофФушовъ. 

Денмейе ›' >. © с. РОДЫ 29 фи, 

Скорость въ секунду ... . . . . 5,0 фут. 

Во второлив: 

Суточное количество дЪйсшвя равно 194400 
пудоФутамъ. 

Даваенте. . о за ня ТЫЛА. 85 чыуд. 

Скороспть въ секунду . . . . . . 6) фут. 

Время суточнаго дЪйспиия при рабопть шагомъ 
равно 8-ми часамъ, а рысью 4,5 часамт, 

Количество дъйспиыя, доставаяемое лошадью въ 
секунду» въ первомъ случаЪ равняется 8,10 пудо- 
Футамъ, во виоромъ 12-ти пудофушамъ. Между 
нувмъ суточное количсстро дьйстимя каждой изъ 
лошадей, рабошающихъ въ манежахъ Нермскихъь 


рудниковъ, равны: 
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пудохфут. 

1) На Владимровскомъ. 15,995%5600х6—985660 
2) — Балаговфиценскомъ 13,57х%5600х6—971519 
д) — Вогкресенскомь 10,877Ж5600ж6—951945 
4) — Новошроицкомъ . 10,955х5600%8—9053200 
5) —— Новоивановскомъ. 10,59х5600х8 —509976 
Но какъ время отдыха каждой лошади, рабо- 
пающей въ манежахъь помянуптыхь рудниковъ, со- 


ставя ясп1ъ. - 


1) При Владимровскомъ. . + часа иаи 15 мин. 


9) —— Благовьшенскомъ .4—— — 60——- 
5) —— Воскресенскомь „т —— — 50—— 
д) в = Новотронцкомъ .ЛД—— — 60—— 
5) —— Новоивановскомъ .Д—— — ЭДО — — 


по будспть имвоть насптолатя сушпочныя коли- 
чества дЪйештвтя равиыми: 

Даля 1) 985660—15.,9595Х 145Ж60-—975758 п. х. 
— 9) 971519— 19,57Хх 60%60—996260 — — 
— 3) 254945 —410,877хХ 50%60—315565 — — 
— Л} 205200— 40.95х 60ж60—168500 — — 
— 5) 502976— 410.53340Ж60—155488 — — 
Сравнивая суточныя количества дъйситвгя, опре- 

дБиенныя въ пвастоящихт, салучаяхъ съ табмъ, что 
показано въ шабаицв ХУПТ должпо замбанипь: 
а. (Лошади Владимровскаго рудника доставия- 
юпть суточныя количества дЪъйснииил болбе пока- 
заннаго въ паблиць ХУШ 955980 пудохупювъ. 


р. „Лошади Благовьщенскаго и Воскресенскаго 
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рудинковь доставляютщтъ супочныл количества 
дъиспима почии равныя 255280 пудотутамъ, по- 
казаннымъ въ тшаблицв ХУПТ. 

с. На Новонвановскомт, рудник суточныл колн- 
чества дЪъйспиия, доставллемыя лошадьми, поощи 
равны 1494400 пудотушамъ, показаннымъ ‘въ тша- 
бапць ХУПГ. 


При этомъ надобно замьтипть, что на одпомъ 


{ ` 


полько Владимровекомъ рудникз аошади дьйству- 
юштъ съ ифкоторымъ испощенгемъ Физическихть 
ихъ силъ, на всвхь же прочихъ рудникахъ прн- 
мЬтшнаго уштомаентя пе замбчается; саъдовашельно 
можно _ съ досшовврноспию положить, что, при 
манежахъь Пермскихть рудниковъ, каждая изъ дЪИ- 
ствующихъ лошадей доставляеттъ количества д5й- 
сепия въ сушки ереднимъ писломъ 207455,% пудо- 
Футовъ. Время же суточнаго дЪъиспииа, въ про- 
доажеше кошораго лошадь доставаляешъ  показан- 
ное количество дЪйспиия, среданмъ чисаомъ, равно 
5,1 часамъ, а количество дфиститл, доставаяемое 
въ одну секунду равняетсл 10,556 пудофутамъ. 
Сравнивая эти чисаа съ шбми, которыя пока» 
заны въ механик Г. ЯАстрембженскаго, шо сстль, 
съ суточнымъ колвчествомъ дьйспиия 955980 пу- 
доФхушами при рабоигБ шагомъ, признаваесмымъ о- 
быкновеннио вливыгоднъйтшимъ временемъ сутюочна- 
го дъисшавтя, равпымъ 8-ми часамь, и наконецъ 


количествомъ дъиствгя, доставалемымт въ секунду 
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19-ти пудофхушами, можно будет усмотрБпиь, что 
при рудиикахъ Пермскихъ лошади почти доспига- 
шъ наивыгоднЪйшаго сушочнаго количества дЪй- 
сиитл, равномфрно и въ секунду  преодолЪвастися 
здЪшними машинными аошадьми соотв’ шешивую- 
цее механическимъ вывзводамъ количество дъиспавта; 
но время работы короче пого, какое назначено 
врицеприведенною шабаицею, или другими словами 
лошадей при 'Пермскихъ рудникахъ иЪсколько бо- 
лъе, въ сравпецёи съ пеобходимостио. Впрочемт при 
эппомъ случаЪ нельзя не обяспипть шого, чпю боль- 
ое число лошадей, содержимыхъ на рудникахъ, 
зависипть отъ п1ого, что между ними есшь мно- 
го сшарыхъ, слабоснлыхъ лошадей, коморыя шак- 
же ‘здвсь вошаи въ ечешт, какъ бы совершенно 
годныя къ работ 6 молодыя лошади; въ шомъ же 
числЬ находашся и больныял; наконецъ, если сра- 
внимь количество дфиспиил, производимое ио- 
шадьми Пермскихъ рудниковъ съ другимть чисаомъ, 
въ пои же шаблиць помбщеннымъ, гдь суточнос 
количество дъйстпетя равнаетшся 194400, а секунд- 
ное 1% пудофушамъ и времл ежедневной работы 
показано только Д-> часа, тогда окажетсл, чо 
при Нермскихъ рудникахъ лошади совершенно удо- 
влешворлющь своему назначению, и число ихъ при 


мазнинахъ не шолько не велико, но даже НЪСКОЛЬКО 


маыдо. 
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ВыдьлкА РЕЛЬСОВ для ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ЖЕЛЬЗНОЙ 
ДОРОГИ, ВЪ БеЕдлингтоискомъ злводь Баизъ Ньюка- 


сткля нА Тайвь (*). 


! 


(Извлечено изъ Журнала, ведениаго во время пушемеспивя 


по Аигаи Магоромъ 'Гепловымъ). 


Якел6зо дая дЪла Русскихъ колесопроводовъ ‚ при- 
гоп1овлавшихся во время бьипностин нашей въ семъ 
завод, по заказу Г. Герствера, выбирали всегда 


самое лучисе капальное, известное въ порговл В 
(*) Мы много обязаны Г. Биркепшау, просвьыщенному и въ 
Англии весьма извьстиому Директору сего завода, дозво- 
лившему намъ осмошрыть всБ работы вь большой по- 


дробности. 
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подъ „1 3-мъ. Оно разрёзывалось на куски, коихъ 
размвры саБдуюнце: 
Длина. . . 5 фута 92 дюйм. 
УЧирина . т. ^. Л 60 =, — 
и Тоащина. . йо м < 
2азуБзыван!е производится весьма скоро, безъ 
всакаго предварительнаго дълен!л подосы на ра- 
вныя часши и обозначения каждой части мБаомЪ. 
по производится такимъ образомъ: полосу про- 
совываюшт впередъ между р5зцами пожниць до 
'ивхъ поръ, пока -доронпутся передпимъ концомъ 
ея о посшаваенную предъ вожницами, па разсшюо- 
янти 5-хъ Фушовъ 27 дюймовъ перегородку, гпогда 
конець нодосы между перегородкою и ножницами 
составить желаемую даипу куска: симъ. способомъ 
работа идетъ здЪсь весьма успЪшно. 

ПТесизь кусковь жслфза упомлпуйтыхь разм ровъ 
складываются вмситБ одинъ на другой и соста® 
ваяющъ одпу пачку (ре, пацие!), изъ которой и 
пригошоваляептся болванка. 

Пазка ста должна ввсипть 407 хунптовъ, разумъепи- 
ся, съ псбольишимъ ремедтумомъ. 

Боптгь какъ опредзиле:ася сей вЪсъ: одннъ ярдъ 
(5/ хута) гопзоваго  колесопровода, разрзъ косго 
изображенъ въ фигур А, долженъ въеить 65 хун- 
п108ъ5 изъ прокапиияхъ ваяковъ выходит опь по 
обрезкВ КОНЦОВ 5 ярдовъ длины (15 Ффушовъ); слф- 


довательно готовый ^ козссопроводъ вЪенитъ 525 


Абу 


ФУНШоОвт. При состависнти же Пачьин прибавалет:- 


сл на угаръ - чаеть всего въса и па обрЪзку кон- 
цовъ 43 фупша, полагая _по одному Фушу съ каж- 
дой сшороны колесопровода; выходащаго изъ ка- 
шальныхъ вааковт 47/ даины. И шакъ мы будемъ 
имфань: | 

525 (колесопроводъ) -+: ДО (угаръ) = 49 (коицы) 
—407 хФушшамъ. 

Пачки эпии каадушел  дая сварки въ ошража- 
исльныя нагрбвамельныя печи (йеайпг Уигпасез), 
но за одинъ разъ садишея пе боле Л-хъь пачекъ. 
Подъ ошражашельной печи паолщито убиваешнса ие- 
скомъ до высошы ошверсиия, презъ кошюорое сад- 
ка проиводишсл. Нагр5въ, иан сварка, продолжасия- 
ся около одного часа, въ продолжение коего огонь 
поддерживаешся самый сильный; уголь, даюций даин- 
ное пламя, прибавляетел по иъскоадьку разъ. Куски 
въ пачкЪ  свариваюшея между собою и болванка 
бъао-каанльнаго цвела выпимаешся дая прокашки 
въ ваакахъ. 

Для выдФаки изъ боаванокъ колесопроводовъ» у- 
потребляющся шолько дв пары ирокашвыхь ци- 
липдровъ, иай вааковь: 

1) Сь выръзками нан пропусками (©гоогез, сап- 
пе[аге$), имбющами форму четырехугольную (Фи- 
гура 1-2). 

2) Съ вырфзками, имьющими Форму самаго ко- 
лесопровода (Фигура 9-л). 
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Первые цилиндры (ЕБалспейгз) служаттъ шоль- 
ко дал лучшей сварки кусковъ, составлающихъ 
болванку, и дла выжапиая изъ нел нечистшошуъ вали 
шаака. Въ нихъ вырЪ5зано Д-ре квадрапвыхъь опи- 
верспий. Сторона исрваго, самаго большаго, вмЪ- 
епть 51//, сторона же посаъдняго ошверения 4% 
болванка пропускается въ первое огиверспие или 
пропускь на угоаъ, принимается на другой сторонЪ 
прокаппымъ  подмасшерьемъь и передается  имъ 
презъ верхний цилиндръ опять на прежиюю сето- 
рону. Мастеръ пропускаспть ее во воорую вырЪз- 
ку, оборошивъ болванку на 9-й‘ уголь, потомъ на 
ъ-й и на Д-й, шакъ чию болванка при каждомъ 
пропуск5 оборачиваотся внизъ слБдующимт уг- 
мОМЪ. 

По выходв изъ послБдней вырЪзки  боаванка 
уже бываепть вытянуша въ полосу Д/’ въ квадра- 
пи 6- Фушовъ давны. 

Остальные 410- Фхутовъ длины и Форма рель- 
са придаютея полосв въ сяаБдующей пар прокаш- 
ныхъ валковъ (7 2255еиг$), изображенныхъь въ Фи- 
гурз 2-й, вь коихъ вырЪфзано 5-ть пропусковъ, но 
изъ нихъ шоаько Д-ре служашъ дал увеличевтя 
данпы и придан1а Формы; пропускъ. же Д-хъ-уголь- 
ной Фигуры, выр5занной между А и 65, служить 
дая уравнешя иаи сжапиа двухъ противополоя:- 
ныхъ плоскостей рельса и приданга имъ совсьмъ 


ровной поверхности. 
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Вышедшая изъ прокатки вт первыхъ валкахъ 
жельзная полоса (упомянутыхъ выше размъровъ) 
шпошчасъ же прокапиываешея во второй парЪ вал- 
ковъ, сльдовательно съ одного нагрЪва. При про- 
каткв сей наблюдается, чтобы дв паоскосши 
рельса аи а’ (Фигура А) образовались въ напра- 
вленти, паралаельномъ наслоеванио кусковъ, изъ ко- 
ихъ составаяллась пачка. 

Дая шого, чтобы верхвая часть рельса, по ко- 
сй должно бъжаь карепчое колесо, имБла цваьную 
поверхноспиь, въ прошивномъ салучаЪ, по есть ко- 
гда плоскосши а и а’ будетъ перпендикулярны 
слоеватости, колесопроводъ будетъ ошъ  шремя 
колеса двлишьсл на части, сообразно слоеватосши 
кусковъ. 

Пропуски нарфзаны на каждомъ изъ ваалкосъ, 
пакимл, образомъ, чо при сосдиненши ваяковъ дв’Б 
вы р5з кн сосщавяяю п приблизительную / Форму 
разрьза рельса (Фигура 2-я), даинною стороною 
обращеннаго горизовшально (шо есть плоскости 
а и а’ находлшея здЪсь въ положени вертикаль- 
номъ), однако ле фигура колесопровода не раздФае- 
на здБсь нополамъ, какъ эйо дфааешея при жел 
зв кругломъ или четырехграниомъ, но на одномъ 
изъ валковь вырЪзываютоъ большую часть колесо- 
провода. Это дЪалешся съ шою цзано, чтобы пао- 
скости а и а’ выходили ровныфе и безъ жабръ 


(зап$ Багигез), случающихся при прокашкЪ въ ан- 
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ни соединентя валкопъ; пропускъ же послвдни по- 
чши весь выръзываешел съ пижнемъ валкЪ, а ва- 
зокъ верхши составаллеш только верхи оперкъ 
колесопровода 

Прокашные вааки злапасающшея (какЪ и всегда 
при выдвалкь желбза по Английскому способу) въ 
болымомъ чиелЪ; ибо кромЪ саучающихся поло- 
мокъ, чугунъ опть дЪйсиныя жара при прокашкЪ 
крошишся и размвры пропусковъ измвняющшел; по- 
чему валки должно подшачиватшь и замфняиь на 
время иснраваентя другою парою. 

ИЧнрина 1-го пропуска дЪлаегася 7 дюйма длин- 
не стороны послБдияго пропуска первой пары 
валковъ, савдовательно имБешъ Д-1//, ширина же 
послБднаго ирспуска должна равплиться высонуБ 
самаго рельса шо сспиь (дая Царекосельской доро- 
ги) 4-=//. Вообще пропуски, начиная опгь 4-го къ 
послЪдисму, поснененно становяшся уже и шире. 
При прокатиб въ 1-Й и 9-й пропуски, на желъзо 
бросают изъ руки изсколько песку; опуь этого 
полоса не скользипть по влау, а скорЪе входиттъ въ 
пропуски. 

Во время прокапщи полосы сквозь первый про- 
пускъ 9-хъ валковъ (Хнё33еиг$), въ бышшость на- 
шу въ семъ заводь, тиесперня верхилго взака сло- 
малась и прокашка остановилась въ о время, 
когда полоса прошла въ пропуск шолько до по- 


ловины, шакъ чо полоса имЪлда 9 размЪра. Въ па- 
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сши, прошедшей сквозь пропускъ, она получила 
Форму сего пропуска; въ части же, еще не дошед- 
пзей до него, она сохраниаа Форму посабБднлго про- 
пуска первой пары валковъ. 

Мы поспьшиан воспользованьсл симъ необык- 
новенпымъ обсшолшельствомъ, чтобы повфрить 
размвры обоихъ пропусковъ, и проенан Г. Биркен- 
ау позволить осшпынупиь полосБ въ семъ видТ- 
По измБреши нашаи, ашо въ Л4-и ноаовинЪ она 
имбаа 5> дюйма вышины и изогнутую Форму рель- 
са, во вшорой же Д дюйма вьишины и квадратную 
Форму. При каждомъ пропускЪ, во второй парБ 
вааковЪъ, полоса обращается верхнею  стороною 
внизъ, исключая, разумъется, пропуска 4-го, въ ко- 
шоромъ полоса проходишь нс паатмл, а въ помъ 
же направаеши, въ какомъ опа ушверждается въ 
самой жельзной дорогь. При семъ паоскосши аиа! 
сжимаюшся и уравинваюшисл. 

Изъ Д-го пропуска рельсъ, почти уже гошовый, 
прокапываешся въ послБадай  пропускъ и симъ 
прокатка оканчиваешся; его выравиивающь удара- 
ми деревянною балдою, пока онъ еще не просшыаъ, 
и помомъ рельсъ уноситшеся дал обр5зки концовъ. 

Въ БеданигитоиЪ дая даа рельсовъ упопребазет- 
ся пяшь ошражательныхь печей; въ каждой печи 
производишся по 7-ми садокъ или пагрБвовъ. Саф- 
довательно (5Х7Ж/А—) 140 колесопроводовъ про- 


каптывается въ 149-ть часовъ, въ коихъ вЪса 94 
Тори. 4Курн. Ён. УЁ, 1843. Я 
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плонна (каждый релдьст» въеишъ 525 хуитовъ), въ 
сушки же выдвлывастся ДЭ пзонны иаи 9604 пу- 
да желЪза (полагая . понну въ 63 пуда). При семъ 
должно прибавипь, чп1о выдзака рельсовъ не со- 
ставляепуь гаавнаго производсава Бедлингтюнскаго 
завода; кром сего выдБлывается въ немъ полосо- 
ваго и алисшоваго жел6за большое количество 
и самый заводъ не счншлаешся въ Англи обшир- 
вымъ. 

Даля придана рельсамъ одинаковой 15-ти Фу- 
повой даины, концы ихъ ошру5зываютсл; и шакъ 
какъ у прокашнаго желфза концы всегда имъюнъь 
больнице пороки, какъ 110: раздЪаы, несварку, жаб- 
ры и проч., изо посему въ Беданигионскомъ заводь 
н полагается на оштр5зку по одному Фхушу съ каж- 
дой стороны. Прокашные резьсы выходяить вчер- 
нь не менъе 17-ти хФутовъ данны. 

Прежде концы нагрЪвались въ отражашельной 
печи, а пошомъ отрубали ихъ зубилами. Замьтивъ 
же, что нагрЪвъ вреднлъ самым рельсамъ, пынЪь 
концы обрЪзываютися холодные особенвпо для сего 
придуманною ‚машиною (фигура 5-я), въ копорой 
рельсы (а) кладушся на два зубчапила колеса (Ъ и Ь’) 
параллельно оси (сс/), ва которой колеса эти 
утверждены неподвижно. Рельсы вертятся вмЪ- 
с съ колесами и осью, приводимою вл движене 
вь иочкЪ ЮО. Ё№ъ концамъ же рельсовъ прниегпав- 


алстел р’.5зецъ, утвержденный неподвижно и много 
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похолий на обыкновенно употребалемый въ то- 
карномъ нскуссшвБ. Такимъ образомъ обрЪзыва- 
юшсл концы у 16-ти полосъ за одинъ разъ. 
Зубчатыл колеса Ь Б/ чугунных сплошвыя, зубцы 
па ихъ окружносши равны впадинЪ въ рельсахъ. 
Кром$ ихъ насажены также два колеса гладкя 
е е, служапия дла лучшаго поддержана реадьсовъ. 
Каждый рельсъ прикрьпляетел или нажимасепт- 
ся сверху виитомъ, какъ эп1о показано вт ФигурЪ 4. 
Виншы проходяшь сквозь жеаъзиый обручъ © 
(фигура 5-1), который надЪваетсл - на рельсы ме- 
жду зубчаниымъ и гладкимъ колесами въ мфст\Ъ, 
показанномъ въ ФигурЪ 5-й, пункширомъ съ пра- 
ваго конца, а съ аЪваго обручъь эшопть надЪить на 
рельсы между колесомь Би 1. Дереваиная бол- 
ваика съ полукруглою вырЪзкою (фигура б-л) кла- 
дешся па рельсы поверх зубчатаго колеса: она 
служишъ для удержания рельеовъ во время ихъ по- 
мъщеня на колеса; по попюмъ, когда рельсы при- 


жмушся випшам, болванка ошнимается прочь, 
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©. 


КРЯЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО СЪ ПАГРЬТЫМЪ ДУТЬЕМЪ, ВЪ 


СЕРЕБРЯНСКОМЪ ЗАВОДЪ. 


(Г. ИШтабсеъ-Капиптана Якоби). 





Уже болфе трехъ лЬтъ, какъ жжение крицъ на- 
грптымъ дупьемъ сдфлалось предметомъ посто- 
янныхЪь занапий начальства  Горобаагодатскихь 
заводовъ. Съ самаго пачаиа улзс замЪътшно было нЪъ- 
которое сбереженте въ горючемъ матергялЪ; но 
какъ при этомъ выковка всегда уменыпаиась, а по- 
лученнос жел5зо, по большой чаети, было весьма 
посредствеянаго достоинства, 110 опыты произ- 
водились только въ маломъ видЪ и прерывалнсь 
иногдл на довольно значительное времл, до Авгу- 
сша 4840 года. Съ этого времени, когда болЪе у- 
бъьдились въ положительной польз нагр таго 
дутнья, опыты усилились и преобразовались нако- 
нецъ въ настоящее и постоянное производситво. 

Причины шакихьъ  продолжишельныхъ неудаяъ 
были: 

1) Нсудобное устройство горновъ, изм5ненге ко- 
торыхъ противъ прежнихъ полагали необходи- 
моспию. 

9) Неправильный устаповъ и разм5ръ хурмъ, ко- 


порыл до Августа 18740 года оставались въ тБхъ 
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же положенахь и размЪрахъ, какъ и при холод- 
номъ душьз. 

5) Предубъждеше рабочихъ прошивъ новаго имъ 
производства. 

Бывъ въ Авгусшб 18710 года командированъ на 
Нижистуринскй заводъ, для Производсшива опы- 
повъ падъ жженемь крицъ нагрьпиым  душьемъ, 
нашеяъ л горна, сходные съ горнами, упошребале- 
мыми при холодвомъ душьЪ, установленные шо 
приказанию Г. Нолковника Гаалаховекаго; но какъ 
вмБептгБ съ птБмъ и Фурмы осшаадись исизм5ненны- 
ми, о жельзо выходило по большой части, сырое, 
нолосы выходиии проникпутшыя мнолссавомъ паснъ, 
перемежающихся съ большимъ количеством рва- 
иннъ, чего доселЪ при самомъ пицашельномъ жжеши 
нс возможно -было избЪгиунпь.. 

Хол причины эихъ явлен!й изв станы, в5ролит- 
но, веёмъ, чимающимъ нносшранныл мешщалаурги- 
исскла сочинешя; но какъ цъаь сего описанта со- 
сшоипть главыьише въ шомъ, чтобъ передапиь эти 
свёдЪнтя Гг. заводчикамъ, наи ихъ управлающимъ 
и прикащикамъ, изъ кошпорыхъ весьма пемноме 
свЪдущи въ иностранныхъ языкахъ, п1о, согласно 
этой цфан, постараюсь я изъяснить всб вновь 
введепный правила и причины ихъ съ возможною 
5ърноснию и просшошою. 


Площади сопольныхъ и Фурменныхъ ошверспий 


доажны быпи, при нагрьпомъ дуть больше не- 


ь 
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жели при холодномъ, потому что воздухъ шЪмъ 
рБже, чБмъ шемпература его возвышеннЪе, и сяЪ- 
довашельно содержипгь въ себЪ, при одинакихтъ 
объемахт, мсиБе кислорода, разугаивающиаго чугунъ 
и поддерживающаго горзнте, ч5мъ холодный воздухъ; 
по чпобы, при пагрЪшомъ душьв, пропуспишь 
въ горниъ, въ извъешное врема, столько же кисло- 
рода, сколько вдувалось пред:де при хоиОДНноОмМЪ 
дуть, естлеставенно шребуешсл увеличить пао- 
щада отшверепий, изъ копорыхъ вдувастся въ горнъ 
воздухъ. Ноэшому осплавлев:се при горячемъ дуптьЪь 
пЪхъ же Фурмъ и сонсеаъ, кошорыя упошребаялись 
при прежнемъ производепи’б, должно было замед- 
лить горбнте угля, и иёмъ уменьшили выковку, 
производя при этомъ посредственное жсаяЪзо; при 
меньтпемъ же количеств воздуха и желЪзо не мо- 
гло достаточно разуглишься, или, говоря позавод- 
ски, не могло дойти до надлежащей магкосиии, при 
чемть выкованное желБзо выходнло съ большимт 
коанчествомъ значительвыхь рвапинЪъ. Прибавае- 
не въ этюмъ случаь больиаго количества бога- 
пыхъ шлаковЪ окааины и кричныхъ обломковъ, 
обваливающихся во время обжапия крицы подъ 
молотом, извъстныхъ здЪеь подъ общимъ именемт, 
магкихъ соковъ, не можепть довести желЪзо до пре- 
буемой чистоты, нотому чпо хошя означенныял 
примБси, по химическому составу своему, и могут 


довести его до падлежатцеи доброты, но какъ дая 
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равном5рнаго очищешя и разугливання чугупа въ 
эшомъ случав пошребенъ, во первыхъ, сильный 
жаръ во’ вебхъ часшяхъ горна, завислиий  опть 
сильнаго пришока воздуха, поддерживающаго горуБ- 
не, и во мпорыхъ, сильная струя воздуха дая раз- 
ДЪленгя прибавленпыхт соковъ по всей массЪь жид- 
корасплаваеннаго чугупа, по очевидно, что Фхурмы 
н сопаа, употреблавииясл при холодномъ дутьз, 
не пропуская, какъ изложено вьыиие, досттанючнаго 
количестава воздуха, при новом способь негодны. 
Доказаиельставомь этого служили полосы, закую- 
чавиия въ одномть кускв множеставо пленъ и сквоз- 
ныхЪ щелей, псремежающихся съ еще бодыниму 
количесгивомь больших и малыхъ рваиинъ,—при- 
знаки чрезвычайно мягкаго и слишкомъ сыраго же- 
лЪза въ одномъ кускБ, происшедние отт перавно- 
мърнаго разугливангя и очищения крицъ. 

Можегаъ быть, нБкоторые скажунть, что при- 
бавлетте соковъ производишся во время нпалазки чугу- 
на до ломки, а жженте перегари посл ломки; и ча- 
сто при прежиемъ способз, не смотря на пица- 
шельную рабошу подмастерья, выворачиваютщуъ йзъ 
горна, вмЪепто большой полукрицы, иъсколько не- 
большихЪ кусковъ полукрицы, изв стныхъ на Ураль- 
скнхЪ заводахъ подъ назвавемъ паренокъ, кото- 
рые въ рукахъ опышнаго масшера превращаютися 
въ мягкую крицу. На это я отз’69у, что дая по- 


лученга, въ подобпыхъ случалхь, хороваго желъз- 
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потребна сильная струл воздуха, продувающал, пли 
пронослщал, какъ говорипся, на хвоситъ, которая 
равнымъ образомъ зависитшт отштъ количества и си- 
лы стремлешя  вдуваемаго въ горнъ воздуха, чего 
при новомъ способз крицо-жжешя и при старыхъ 
Фурмахъ и соплахъ пе возможно достигнуть. 

Объяснивт, такимъ образомъ, досллаточно кажеит- 
ел, необходимость увеличивантая фФурменныхъ и со- 
польныхъ отверспий, приступлю. къ самому опи- 
санно жженл кроцъ нагрьымъ дупьемъ 

Въ измънеп размровъ и положения Фурмъ, для 
успъшиаго производства рабопть, согласовался я 
съ данными, изхоженными въ сптатьз Г. Гипипенъ- 
Менстшера Вахлера, помТищенной въ 5-й книжкЪ о 
дъистви нагрЪпиямъ дутьемъ ‘доменныхъ и вагра- 
ночныхъ печей и кричвыхъ горновъ, изданной Г. 
Гаршманомт. 

По какъ жженте крицъ въ МалапанЪ, которое 
описываеттъ Г. Вахлеръ, производитися только тре- 
мя цеипизерами (7-- пудами) чугуна, а при Нижис- 
шуринскомъ заводф употребаллось въ жжене 15 
пудов; по и разм5ры горновъ, а равво и увели- 
чепные, для горячаго дутья, разм5ры Фурмъ и со- 
пелъ оказались въ Малапан5 меньше употребале- 
мыхъ въ Нижнетурнискомъ заводь при холодномъ 
дутьв, д потому оставалось мнЪ сохранили, для 
върностин данную пропорщю между прежними и 


НОВЫМИ ФхФурмами и соплами, дал чего измннаЪъ л: 
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ТПирипу Фурмъ вмъетюо 1- дюйма въ 47 дюйма. 


Вышину Фурмъ -————_— 4% — —— к 
Накионъ фФурмъ въ гори 15° — — — 10° ————- 
Выдвиганте Фхурмъ въ горнъ & — — — 5 


РазмБьры сопеяъ равнлиись размфрамъ хурмъ. 

Для нагрфвашя воздуха упошребалли сначала 
прямыс чугунные ящики, раздвленные между собою 
перегородками, между копорыми прогсекааъ воз- 
духъ, измвиенные посл въ сводообразные, Г. Поа- 
ковникомт Галллховскимъ, повъшениыс, какъ иБ 
такъ и доуме, въ 14-ти дюймахъ надъ кричными 
горнами. Плама, образующесся въ горинахъ, ударл- 
лось въ дно ‘яащиковъ, и растилалсь подъ ними, у- 
ястало съ противуположнаго конца въ дымовБыл 
трубы. \ 

Измънен!е рабоштъ состолло въ сабдуютцемть: 

Л) Чтобъ чугунъ до ломки въ горпу быаъ ис- 
премённо сплавленъ, при чемъ постоянно прибав- 
лять соку, сколько нужно дал сгущения распалавив- 
пейся части мешзала, дла того, чтобы въ сау- 
чав большой сырости въ горну, оказавшейся при 
чомкв, продуваь на всемъ духу персгарь, безъ 
примЪси чугуна, который не только что замед- 
ллетъ продувку, но даже, запупизвалясь иногда въ 
перегарн, остается незамьтнымуъ образомъ нера- 
сплаваеннымъ въ полученной полукриц®, и въ 
этиомъ вид, до такой степени вредснъ, что, ра- 


сплавившись во время жжентя крицы, превращаспть 
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мягкую потукрицу въ исгодную крицу, или разъЪ- 
ь 

дая прожилками, дЪлаепть ее неспособною къ об- 
жапию подъ молошомь, такъ чи1о крица, повиди- 
мому магкая, распадастся на нЪекодько неправиль- 
ныхъ кусковъ. А какъ при горячем душьь чугуиъ 
обыкновенно сыре пагараептъ, чёмъ при прежисмъ 
способЪъ крицожженгя, пто соблюдение этого прави- 
аа чрезвычайно валзпо и необходимо. | 

9) Чтобъ обливаь водою шолько по бокамъ 
раепавииися уголь, отнюдь не прекращая образо- 
вавнтагося пламени на средин5 гориа, конюрое пре- 
жде нарочно заливали, часнию дла сбережентя угля 
оптъ безполезнаго горЪиая, часпню же даз больша- 
го скоплентя жара въ глубин горна, служившаго 
дая лупшаго варентя кусковъ и сильизишей про- 
дувки перегари. Шри горячем дутьз, напрошивъ 
того, сильнъниий жаръ въ горну зависиштф опЪ 
степени аагрЪва воздуха, вдуваемаго вл» гориъ, ко- 
торый, въ свою очередь, пубмъ возвышеныЪе, чвмъ 
болъе опгь горна отдЪъазешся пламени. 

5) Чтобъ образовавиийся сокъ выпускапиь итоль- 
ко при жженти полукрицы, и то шолько въ им- 
комъ случаЪ, если въ горну мягко нагораен!Ъ; при 
жжени же крицы ни сколько не выпусканть, что 
дълали прежде, часто для шого, чтобы нижная 
часть крицы не подопрЪила, ию есть будучи уже 
елишкомъ магкою, не набрала въ себя много соку, 


огъ чего образующсеял въ выдьланномь жельзьЬ пис- 
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ны. При горачемъ дупьв, этого обстоятельства 
ненего опасаться; папротпивъ птого, оставпийса 
посл5 крицы въ горну млгыи сокъ способствуетт, 
къ смбаъйшему нажигашю чугуна при слвдующей 
смЪнЪ. 

Если же, за всбмъ шЪмъ, вынупгал крица ока- 
жетея сырою, шо при слвдующей смЪиЪ, до на- 
садки чугупа, слвдуетт, прабавить въ гориъ млг- 
кихъ соковъ или, по ненмвнио ихъ, даже бъдныхъ, 
шпакъ называемых, сырыхъ соковъ, для образования 
въ горну мякоши, изо ссть, чобы ори спускан!н 
чугупа на дно горна разуганать (сгусптиит,) его до 
известной стгпепени, какъ можно скорее, предо- 
храная ‘всячески опть сырости въ горну, го есть: 
не давать чугупу въ жидкомъ видЪ накапанваються 
на дн горна, при чемъ дойная доска почти всег- 
да сгораеитъ, а выд5лка желЪза затрудняегися. 

Вт» эшомъ сосшоялить до сихъ поръ главнЪициял 
правила, необходимыя при нововведенномъ способ 
крицож жения. 

К жеше крицъ производплось, каКЪ выше сказано, 
15 пудами чугуна, большею частио магкаго, вы- 
плавленнаго холодиымъ  дутьсмъ изъ разаичиыхъ 
смвсей магннитыхъ и бурожельзныхъ рудъ. 

Горюч!й  матиерталь состоит изъ половины 
сосноваго и половины еловаго, инхоитоваго съ ма- 
лою примЪ5сью кедроваго угал. 


Сила дутья горючаго воздуха равнялась давае- 


`- 
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нию отшъ 5-хъ иствертшей до 1-го Фхунша граждан- 
скаго вЪсу, по духомБру, повсемъсшио на УрадЪ 
упопребалемому. 

Сшепень вагрфва воздуха простиралась ошь 65 
до 185° по сшоградусному шермомешру. 

Первыя двЪ недфъли моихъ опьишовъ были шакъ 
мало удовлешворишельны, чо помъепиимь нхъ здЪсь 
значило бы высшавишь всЪ невыгоды  горючаго 
душья передъ холодвымтъ. Съ 17-го Авгусша 1840 
года, но 14-е Сеишабра 1840 года, выковано же- 


з1Ъъза и упошребаено угал: 
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Четырехграинаго 
въ 1* дюйма. 
Га 


Полосоваго ширипою 3-хъ дюймовъ, полщиною въ : дюйма, по наряду въ Артиллерй- 


На шо упо-|Н пошре- б 
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безь поро-| сощелями | пороками |съ малымн съ малыми сквозными | пережега- |варное ва|требллемое гуна.. блено угля, 
на коицахъ на разные 
КОВЪ. съ одной |приннмаю-| пленами. 'рванинамн.| пленами, |рванипами. | шщелямн. мн, двло ако-| заводские 
яся съ : иотребпо- Чугузз. Угая. 
стороны. | обсфчкою. рей. сти. 
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1) При прибор, нагр6вавшиемея до 65°, 10 
смънами, въ 86-тшь часовъ, при сил  душья | 
вь 1-нъ Фунштъ, выковано жельза 23 

9) Прн приборв, нагрЪвавшемся до 110° 11 
смфнами, въ 96-мь часовъ, при силф душьа въ 
ы 


и ФУНШа выковаАПо . ® . ® ® ® ® 


ы 

5) При двухъ приборахъ, нагрёвавоитихся до 
145°. Сработано на обоихъ вмъсп?Б всего 65 
смфны въ 601 часъ, при снаб душья въ 1-нъ 


Ффуншъ, выковано , ......*. | 9035] 12 130| 18 [50 82 [50] 59 [25| 5 





4) При приборъ, нагрфвавшемея до 185°, 7 
смънами въ 57-мь часовь, при сид душья въ 
1-нъ Фунить, выковано еее. о. | о ое и о и | 


62 30] 14 |101] ° 7650 91! — 1 


459 [55| 97 |55| 945|5| 41475-| 199 


И такъ въ 840 часовъ и 90-шь минуть 
Га 


выковано желфза ее... . о. 07135 47 |140 91 МО 52 150 67 15: 5 150 


Что составипть въ 79 часа или въ б-шь 
г’ } 1 г / т 
›абочихъ дней на 1-го мастера... . | ——— —— —- 80155 100111 10 2 


а 53-мл мастерами, положенными по пипа- 


памъ, вылуешся въ круглый годъ, изн въ 950 \ 
рабочих дней. еее о | —— |= | —|--1407766|16'1556991'97' 154791 4 


Напрошивь  пого лучшими мастерами хо- 
аоднымъ душьемъ па Э-хъ огиахъь въ 5832 часа 

и 30-пь мивуштъ, при 8= Фуптовъ дупья, изъ | 

пуБхь же маертяловъ, выковано. . . . .| 45550! 59 (90! 49 115| 4д 110 94 130] 45 |- 


ыы 


>. 
[вы 
[557 
т 
> 
р 
о 
т 


| 
| 646] 5| 820=—! 105] 44| 11 140——| 3 


Чпю составить въ 72 часа или въ б-ть 
‚абочихъ дней на 1-го масшера о —|-=—— 1 9 ЩИ | А ат ИГ" 7952 99 " зы ви 
А 53-мя масшерами выкуется вЪ круглый 
води" иыи ЭбОзиь дне . ‚. „т... В. о. а а ры „д Аян РР ИТ || 106400!-—155500'—| 16618| 4 
Ел 


Ёь 7-му листу Гори. Журн. Ен УТ. 1849. 
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И такъ  нагрБинамъ  дутьсмъ, въ сравненги съ 
лучиею работою при холодвомъ душьЪ, по Пи- 
жнешуринскому заводу, выкуется въ год желЪза 
боле. . . . . . ‹ ‹ _ №,566 пудовъ 16 Фунт. 
упогпребитея угля мене 5,115 короб. 91 рьт. 
————___ чугуна болъе 599 пудовъ 27 хунт, 
А какъ по пипатшамт поио- 
жено 59-ма мастерами вы- 
коватиь въ годъ . . . - 404,000 пудовъ 
па это употребить чугуна 146,900 ——— 
——_—__—_____ угля . 90,041 короб 146 рбт. 
о прошивъ цнипаща вы- | 
куетсл болъе. . . . . 5,766 пудовъ 16 фунт. 
упогпребитса менЪе угля. — 6,569 короб. 13 ръш. 
————_ 2 чугупа 145,300 пудовъ. 

Но не должно ограничиваться показанными здфсь 
выгодами, пошому что каждое пововведеше сопра- 
жено съ большими затрудненгами, какъ по преду- 
бБжденгю, тпакъ и по недостатку павыка масте- 
ровъ, необходимаго во всякой рабоптб. 

Будучи опжомандироваиъ обратно пд Серебран- 
ск заводъ, лишилсл а средсшва продолжать опы- 
ты, шакъ удовлетворишельно начавинеся, но дол- 
говременные опыты ио эпюму предмету, произ- 
веденные посл меня Капитапомъ Рашепюмъ, на 
Нижистуринскомьъ и Берхнебаранчиискомъ  заво- 
дахъ, подъ руководствомъ Шоаковника Галляхов- 


скаго, убЪдиаи накопецъ въ исшивной пользЬ на- 


480 


грьтаго дупьл, саЪдепимемь чего было введен!с 
поваго способа крицожжения на всъхъ горнахъ же- 
аъзоковательныхъь заводов, Гороблзагодатиекаго о- 
круга, начавшагося съ 96-го Нония 18/1 года. 

Познакомивиинеь съ дйснимемь нагрЪаго ду- 
ья въ Иижнешуринскомъ заводь, приналъ а 0со- 
бенное учаспие при введеви его на Серебранскомъ 
завод. 

Способъ пагрьвашая воздуха производится уже не 
въ чугунныхь ящикахъ съ перегородками, исудоб- 
ныхЪ дия опыивки, а въ трубЪ а, образъ соедн- 
нешя кошорой съ шрубами Б и © видъиъ на чер- 
теж. Вьишина ея надъ Фхурмою должна бышь ша- 
кая, чтобы удобво было выворачивають полукрицы 
или выпимапи» крицы, даа чего при Серебрянскомтъ 
завод, упонгребляющемт на крицу 19 пудъ чугуна, 
разсмояние между трубою а и хурмою равнлет- 
ся ЛД4-ши дюймамъ. Дая болышаго нагр5ваша пру- 
бы выведен вад% нею сводъ, отстолпий ошт, шру- 
бы а на б-шь вершковъ, причемъ пламя, ударяясь 
въ сводъ, отралзаетея обрашно на шрубу н окру- 
жаепть ее такимъ образомъ, около хурмы, со всЪхъ 
сторонъ; во чтобы дыму и искрамъ дать пра- 
внаьиое  направлеше въ дымовую трубу, пто задый 
конецъ трубы а подняпть противу передняго кон- 
ца ва А-ре верика, согласно чего поднашть и са- 
мыйи сводъ. Но какъ не смотря на это, паамл, от- 


ражаясь оптъ своду, выходило въ бока на рабочую 


$ 
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сторону и производило иесшерпимый жаръ безпре- 
рывно рабошающимуъ въ горну подмастерьямъ, шо, 
по просьбамъ ихъ, должно было въ скоромъ времс- 
мени выломашь отверспие въ сводЪ, надъ самою 
Фурмою, опгь чего большая часть паамсни шеряа- 
лась безвозврашно, а остальная  педостзатшюоцна 
была дла нагрБва воздуха до падлежащей сгиепени. 
Почему первъишею моею забошою было предохра- 
иншь рабочихь опеь вянта сильнаго жара, не про- 
пуская наамеин въ означенное ошверсице. 

„Лучшимъ средсшвомъ дая ошьращешя этого 
нсудобсииа оказалось понижение передней спБаы 
кричнаго горпа, пакъ что между сю и шесшочною 
доскою осшалось шолько 10 вершковъ разсшояния; 
а чиюбы ломомъ можно было работнашь въ горну, 
о сшЪвку выломали наклонно, какъ видно на цчер- 
11с%5; отверспие же въ сводЪ задБаали. Это из- 
мБнеше, освободив рабопихъ отт дъиспиия пламе- 
ии, казалось имъ сначала неудобиымъ даа насадки 
чугуна н насыйпки угая; по -какъ во велкой рабов 
много зависишъ оштъ привычки, пою и здфесь при- 
вычка взлаа верхъ, и рабоше говоряшъ, что они, 
в» насшолицее время, меифе шерпяшуъ ош жару, 
нежели прежде при. холодномъ дугьБ. 

Сверхъ ого замьшивЪ еще прежде изъ опы- 
повъь на Нижнетуринскомъ заводь, что разгорЪв- 
пия Фурмы чаепою успъшиЪе дъйсшвоваян вновь 


посшавяснныхтъ причемъ НИЖЕ кромка ихъ (или 
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губа) и сколько сгорзаа, ОПТЬ ЧеРО ширипа Фурмы 
дБиалась больше, пробовал Я папередъ посшавиШшШь 
Фурму* 


ИТириною вое 5% дюйма. 


Вышиною — еее о Е 
ПодрЪзавъ инжниюю кромку. на. . $. т — — 
Наклонивъ Фурму въ гориъ — . . . 6? 


Бысшавигъ ес въ горнъ. . . . . .Э дюйма. 
- Прин эшомъ оказалось, чшо вары посиъваюштъ 
нЪъеколько скорЪБе, воздухъ, расходлсь шире въ гор- 
ну, ис ударалъ съ шакою силою въ одно мБешо, 
н не раздробаллъ шакъ угая, какъ Фурмы, посша- 
вленныа на манерьъ Нижиетуринскихъ. 

Слъдставаемъ чего бымо: 

1) Большая выковка. 

9) Меньшее употшребаеше угла на извъешное ко- 
яичесшво желЪза; въ качес желъза не замъишо 
было ни какой разцицы. 


п ри ФурмЪ: 


ИТириною въ ео © 9% дюйма. 
Оооо аа оу клеиньь, в-тыь Ч ь. 1% — — 
Съ подр$&зью нижней кромки . . . . т — — 
Наклоненной въ горнъ на . . . . «79 Ш — 
и Выставленной въ горнъ на. м —*) 


Оказлаось въ сравпеши съ Фхурмою въ. — — 


и проч. 


(*) Выставлеппыя же далье въ гори слишкомъ скоро сго- 


рали. 
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1) Что вары поспЪвали скорфе и куски нагрЪ- 
вались шире. 

3) Чугунъ сгоралъ скорБе, но шребовалъ дал 
разугливания болЪе ипмаку, нежели предъидущая 
Фурма, отл чего изъ того же количества чугуна 
получалось боле жел5за. 

5) Мепьшее употреблене угла ва извЪстиное ко- 
личество желЪьза. 

4) Болыная выковка. 

5) Жезльзо на копцахъ выходило со рванпнами, 
что зависфло повидимому опть того, что чугунъ 
саишкомъ скоро палавилсл, при чемъ хошя и ири- 
нлпиз были всЪ мьры дал очищенга пугуна; но 
как работа всл вообще шаа гораздо скорЪе, не- 
жели прн предъидущихъ Фурмахъ, по сшаране ма- 
сшеровъ не совсБмъ удавалось. 

Почему счелъ ла псобходимымъ, чтобы не 
уменьшал ‘количсетва вдувасмаго воздуха, дабы 
не умснышипть гизмъ выковку, разбишь струю его 
пакимъ образомъ, чтобы чугунъ паавиася равно- 
мьрнЪзе, а варенме кусковъ шло бы съ одинакимъ 
успЪъхомЪъ.` 

Для этого измфниаъ дл вндъ Фхурменнаго  гааза, 
сдваавтъ его ширнною въ 91 дюйма, а вышивою 
въ ]-нъ дюймъ, чтобы кусокт, положенный передъ 
Фурмою, накаливался шире, при чемъ вынгрываептся 
въ ширину по, чте теряется въ вышипу, а чугуиъ 


плавилсл бы тише, но по всему боку, всунутому въ 
Тори. Журн. Ен. УТ. 1842. 8 
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въ горнъ, для ого, чтобы имЪъть время разуг- 
аить его нъсколько, какъ до плавки, кислородомъ 
воздушной струи, вланио копюрой  подверженъ 
онъ, при широкой ФурмЪ, боле чьмъ при предъ- 
ндущей, акъ и во время паавки, до опусканил его 
въ горнъ, прибавлевлемъ магкихъ соковъ, насыпае- 
смыхъ на самый край всунутаго въ горнъ чугуна, 
кошорые при эшой хурмБ, по большему вмавно 
на нихъ воздуха, будучи скорБе сплавлены, пеже- 
ли при прежней, легче смьшиваютсл еъ чугуномъ 
н превращающуъ его въ густую полуразугленную 
массу, которая, по спускани въ гориъ, превращает- 
ся или въ мслкте куски, называемые перегарью, или 
разугливтиеь боле, образующъ куски, вфсомъ не- 
рздко ошъ 20-ти Фунтовъ- до 1* пуда, пазыва- 
емые жуками, чо при упошреблевли чугуна ху- 
дыхть качествъ чрезвычайно важно. 

Сверхъ того измънене Фхурмы послужнао бы къ 
сбережентю угля, потому чпло, во первыхъ, струя 
воздуха, разстилаясь равномьрно по горпу, не бьешъ 
съ пакимъ стремлентемъ въ горю  магерталъ, 
что при употшребленши пихтоваго угая, легко раз- 
дробляающагоса передъ хурмою, чрезвычайно важно; 
и во впорыхъ, ве попадая въ горну такъ высоко, 
какъ при высоких» Фурмахъ, предохранасигъ уголь, 
покрываюний куски, отт изаишинессильнаго горЪънгя. 
А чобы облегчить разугливаше чугуна, то под- 


рЪзь вижней кромки сдъаана, вмбешо 5, на = дюй- 
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ма› шакъ что при новомъ устшановь хурмы, сшруя 
воздуха ве тшакъ далеко расходиизся олаъ горизон- 
шальной ани, проведенной оттъ нижней кромки 
ФУурмы, какъ прежде, но раздробалешся болъе въ 
ширину горна. 

Глазъ сопла равняетсл глазу Фхурмы. 

Ожиданная мною польза огиь широкой Фурмы ока- 
залась н на самомъ дЪаЪ, потому чпю, не смотря 
на грязносшь чугуна, занесепнаго бывшимъ насо- 
днешемъ, мвожествомъ гаины, песву и кварцевыхъ 
галекъ, ве смотра на худое качество чугуна, попа- 
давнагосл часто гифздами въ поанницахь хоро- 
аго чугуна, ошъ чего происходило, нёсколько разъ 
20-ть Фунтшовъ углру на 1-нъ пудъ желъза, выко- 
ванный метшалатъ выходилъ всегда хороших КА- 
усствъ н въ особенности опмичааяся мягкоспию, а 
угля сгорало только огаъ 5-хъ до 5* и рЪдко до 4 
р$шетокъ на одинъ пудъ выкованнаго желЪза, то- 
гда какъ при холодномъ дутьЪ, на э1по количество, 
при подобныхъ чугунахъ, выходило угла всегда оптъ 
5-ти до 62 рышешокъ, а выкованное жел5зо быдло 
всегда весьма посредспвенныхъ качеспвъ. 

Уголь, употребленный на жжеше, оказался, по 
генеральной пробЪ, состолщимъ. 

Изъ 5. частей пихшоваго угля 

—-— 5 ———_—__ еловаго _. ——- 

——-1 части сосноваго, ст, примъсью 1 руушет- 
ки березоваго угая. 
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Чугунъ употреблласл болынею чалепию мягки, 
въ видь свинокъ и балласта, съ мааою примесью 
благо досчатаго чугуна, замаравный какъ эштойть, 
тпакъ и другой, пескомъ и иломъ, по вышеозначен- 
ной причинь, ошъ чего самаго пропзошло и см®_ 
шене въ одной полъвииць разныхъ качесшизь чу- 


гуна. 


Упругость вдуваемаго горачаго воздуха равнялась 
у шрубы Б давлешю 41-го хуша, по известному уже 
духомЪъру. 


Сипепень нагрЪва воздуха проспзиралась не вьние 
90° по: стоградусному шермомешру; пемпература 
слишкомъ недостаточная, даа достижента лучших 
результатовъ, шребующихъ; какъ видно изъ ино- 
сшранныхъ описашй (“^), температуры  средпимъ 
числомъ отшъ 1450 до 200° по шермометру Реомю- 
ра, чшо замбчено и мною изъ опьиповъ ша Ниж- 
нетуринскомъ завод, кошорые при 185° по Цель- 
стусу дали лучшие результаты. Но не смотря на вс 
вышеозначенпыя неудобства и недостатки и не- 
смотря на 9-хь пведфльную постоянную сырую 
погоду, въ СентябрЪ ссго года, 500 поденьщинами 


выковано: 


(*) Помъщениыхъ въ 9-й кижкЪ о дъйсшви горлчимъ дуть- 
емъ доменпыхъ и ваграпочныхь печей, крионыхъ и куз- 
пичпыхъ горновъ, изданпой Г. Гаршмапомъ и въ сочине- 


Гг. Леблапа и Валтера, перегеденное имъ же. 
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И шакь па одипъ 
пудъ выкованнаго ме- 
талаа обходится. 


„Л 1-го | Дьльпопровар- | = 2-го Л 9-го 
На то употреблено. 
паго па дБл0]Сь сквозпымн|Съ малыми рва- 































ь Расковка. И шого. 
Безъ пороковъ, лкорей. Щедлми н пле-)иннами и пере- 
Чугупа. 
нами. жегами. 
пудыт. то пуды. п пуды. ры пуды. ры пуды. |Фуша.| пуды. |Фунш.| пуды. |>уит.|коробов.| рыш.| пуды. |=унш.| рыш. 








Жельза полосоваго: 


ПТириною 4* шодщивою > дюйма. о... | 966 |-—- | 189 | 15 64 |—— 6 ——(. 1895] 15 
о 7 Ури д. №. „стас к Е ФЕ 
УЕ. ТРЕ СЯ >И 497 |——| 944 | 10 | 110 |—| 40| 15 — Е 891 35 
—-——— ошь 4+ до м — —...№ уе. 200 | 50| 575 | 50 |- -М——— ———— ——| 574 90 


Осьжмиграннае в: 


Употребится ‘чугуна боле уе еее | = 


Одинъ коробъ равнястся мфрою 69,6 кубическимь хушамъ, в5- | 
сомъ 18-ти пудамъ и 19-ти Фунтамъ (годовалаго угля). 


Збащиною въ, 47 июбша . ..:. , М.Р. - ы НХ 161 |190 |— ——— 12 — д |-—— —|__| 477] 90 
гокечьа- _ МнинЕ ПЕНИЕ | : | ИИ НЕЕ > 38 
И шого .. 5588 | 30| 654 |——| 445 | 15 | 1455 | 5 6 |-——| 4645 —— 8 1 85 

Что составить въ б-шь рабочнхъь дней на 1-го мастера оо [м о 9%] 56 

в 950 мА амокоиь . о. №... оо р а о а — 1505-96055 3 
Тогда какъ въ Маъь 4844 года, въ сухую погоду, изъ чисшаго чу- 
гуна, при удобнъишихт, сортахъ желЪза обошаось на 1-го мастера | 
въ б-шь рабовнхь дней. ....... еее [о р м о | 79| 95 |—= ——— 1 151 43 
Въ 250-шъ дней на 5б-шь мастеровь ие [м я р И | 419590 —— 158957| 397 | 90590] 5 

И такъ прошивъ этого соображена выкуеся горлчимъ  дуь- | 
мот ке лам Вы" асе и - - — ———> —|-— 119955 

Употробженся угла’ шото... ... Я. :. №. -. = ыы 9144] 90 

Е << ——-|-— о и м | 10646} 9 


— 


Одна рышетка равняется >’; части короба, 
Кь 8-лу листу Гори. Журн. В. УГ. 1849. 


.— 
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Если къ эпюму прибавить, что въ средин по- 
саъдней недбии, провалились на двухъ горнахъ сво- 
ды, вадъ трубами, оптъ чего воздухъ нагрЪваася 
худо, выковка уменьшилась, а желфзо выходило худ- 
ихъ против прежнлго качесшвъ, и что на 5 
горнахъ случился въ тлеченте недвли перестановъ 
горновыхъ досокъ, чтох также замедляеть вы- 
ковку; то можно угпвердительно сказать, что 
при горачемъ душьв и при макомъ мадомъ количе- 
сп шопкихъ сортовъ желЪза, худшихъ резуль- 
а1повт» нельзя ожидать, которые  напропивъ 
того, при нъкопорыхъ измБненгахъ въ воздухо- 
нагрЪвапельномъ аппарашф, необходимо должны 


улучшиитьсл. 


Во первыхъ, должио уменьшить разстояше ме- 
жду сводомъ и шрубою @, чшо замфчено при пе- 
реклая.Б проваливизихея сводовъ, которые, будучи 
опущены 9-мя вершками ниже прежнлго, возвысили 


шемпературу въ трубахъ до 150°. 


Во вторыхъ, какъ по м5рЪ сгоран!я свода, попа- 
даетъ въ горнъ много кирпича и въ особенности 
глины, которые естественио должны, или превра- 
щаясь въ шлакъ, увеличипи, угаръ металиа, или остпа- 
паясь въ своемъ вид запутанными въ крицЪ, вре- 
дить качеству желЪза; шо, во избъжанте этого не- 
удобства, лучи:с кажется сдвлать надъ шрубами чу- 


гунные своды, шозщиною отьъ 97 до 5-хъ дюймовъ, 
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которые дая сохранешл тепла покрыть радомъ 
кирпичей. 

Но какъ бы ни были велики выгоды, ожидаемыя 
опть разныхъ улучшен эпюго аппарата, о все 
таки нельзя падБлиться, чпюбы резумипайты ихъ 
могаи сравпипться съ результатами при, тшакъ на- 
зываемыхъ, „Лауфеискихъ печахъ, описапныхъ въ 1840 
году, въ „/ 12 Горнаго Журнала, ПИШтабсъ-Вапи- 
маномъ  Тоссой, употшреблаемыхъ въ настолщес 
времл во многихъ Виртембергскихъь и Рейнскихъ 
заводахъ, гдЪ на 100 Баденскихь Фхунтовъ  желЪБза 
употребляется угля 10  кубическихъ Фхутовъ Ба- 
денской же мвры, шогда какъ прежде на этихъ 
же заводахъ, при горлчемъ дупи$, безъ предвари- 
ельпаго накаливания чугуна и кричныхъь кусковт, 
упопребаялось на 1400 хунтовъ желЪфза 50 куби- 
ческих» Футовъ угал, слБдоватезьно опть одпого 


предварительнаго накаиизантя металла сбережено 


— 


-6* часписй горючаго матерглла, а въ Серебранскомъ 
заводь, на 159,545 пудовъ жельза употреблялось 
бы при Лаухенскихъ печахъ 6,537 коробовъ и 8 
рЕшештокъ угля, чшо составило бы сбережения про- 
зпивъ въыипевыведенной шаблицы, 11,750 коробовъ и 
95 рыишетки. Постройка «Лауфхенской печи сто- 
ишъ Въ Гермаши отть 3200 до 950 шааеровъ; кто 
не согласится пожертвовать талкими малобважными 
расходами, дая пргобрБшентя хошя половины изъ 


выпепрописанныхъь выгодъ? 


дЭл 


дЗзълЩизтниь авртывлА. 


Фигура 1-я представляешь поперечный разрЪьзъЪ 
кричнаго гориа съ воздухонагр5вашельнымъ прибо- 
ромъ, по лини А В, Фигура 9. 

Фигура 2-я представляеоть продольный разрЪзъ 
по лини С Ю, фигура Л-л (*). 

Фигура 5-я представаяепуь горизоншазьный раз- 
рьзъ по лини Е Е, Фигура 9-я. 

4 а, Фигуры 1, 2 и 5, воздухонагрьвательныя 
шрубы. Внушрений дгаметръ ел 7% дюймовъ. 

'Голщина ешбнъ ед. . .: .  — < 

Данна оптъ Фхурменной спБны 
до внушренней части изгиба . 47т — — 

Ь, Фигуры 2 и 5, шруба, досшавляющая холод- 
ный воздухъ въ трубу а. 

с, +хигуры 9 и 5, труба, доешавлающая нагрЪ- 
птый воздухъ въ горнъ. 

4, Фигуры 9 и5, костыль, отантой вм5стЪ съ 
шрубою. 

е, Фигуры 2 и5, желфзная. перекладина, вдЪлан- 


(“) Для большей лсеносши причерчены здфсь воздухопровод- 


пый стоабъ и шесшочпая доска. 
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ная въ спгБну, на которой, помонию жельзной свя- 
зи (=), виситъ зади конецъ трубы а. 

Х; Фигуры 1 и 8, пустое пространство, подъ 
донною доскою. 

©, Фигуры 1 и 9, труба, въ конзорую валиваеп!- 
сл вода, прошекающая въ простшрансшво 7, гдЪ 
охиадивъ донную доску и превратившись вт паръ, 
выходишь .въ трубу 4. 

2, Фигуры 2 и 5, заипоръ въ воздухопроводномъ 
ст046Ъ, дая произвольнаго уравиивания дуптья. 

К, Фигуры ‘1 и 9, боковая горповая доска, повы- 
шсннал на 14-ть вершковъ дала аучшаго сгружн- 
ван!а угая (дал сбережи угая). 

{ Фигура 1, чугунная доска, поддерживающая 
переднюю, попиженпную стенку. 

1, Фигура 1, чугунная доска съ закрайкомъ, на 
кошорую устанаваиваюттъ наковальпи, служапия 
вм5сизо передней боковой доски. 


Проч!л части видиы изъ чертежа. 


Вышииа горна. . . . . . . 17. дюймовъ. 
вВве эх Г * Г Г р ря р. сесиф не 
ПТирипва —— ху ь 
внизу Р ® ® © Ф 29. уф = “--3з У 
вверху. . ... . ДО ——— 


Длина . —— м 
внизу * о ® @ о 55 а о 

Пиощадь отверспил, сквозь которое проходить 
воздухъ въ духомЪръ, равнлешся 1,1504 квадрат- 


нымъ дюимамъ. 





{*) Задъвающей за костыль 4. 
.— мего 
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У. 
СМ СвЬ. 


О мьсторРоОЖДЕШИ КАМЕННАГО УГЛЯ слизъ Иркутска. 


(Изъ допесешя Г. Поручика Дейхмана). 





Пласпть каменнаго угал, открыаго  вышБ въ 
песизи версптахт, выше 'Тельминской Фабрики, въ 
обрыв ираваго берега Ангары, несомнъино соста- 
вллепть зв5но каменноугольной Формащи, обнажа- 
ющейся, сколько извёешию, во многихъ мЬстшахъ 
эптого берега, начиная оштъ Байкала до Иркутска- 
го соловареннаго завода, а вБрояпизо и дзиЪе. Уголь 
здЪсь лежигъ, повидимому горизонтально, выню 
обыкновеннаго спюлия рЪ5ки на 40-ть Футовъ; 
имъеть до 21 дюйма въ шолщину; вообще ровенъ 


въ составЪ; дробигшлся на кубическме куски; не 
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закючаешт ни сЪрнаго колчедана, ни сБрпистшаго 
налеша ин не сухъ; покрышъ онъ рыжимъ песча- 
никомъ (съ нелвсшвенными опиписками расшений), 
достигающимъ мБешами до 20-ти саженъ вт» шоа- 
щцину, и заключающимъ прослойки угля, конгло- 
мерата и гливы. Простираше каменноу’ ольнаго 
ниаста вт, дливу (кромв 75 саженъ обнажившихся 
по берегу) и ширипу хотил еще пе изслбдовано, но 
о первомъ, судя по обломкамтъ угал, паходимаго въ 
береговой замыви на большомъ протажети, моя:- 
но почши положительно заключишь, чи оно баа- 
гонадежно. Выгаровъ, обнаруживаемьыхз» обыкновен- 
но котловинами и. изм5нентемъ аежащаго на угаБ 
песчаника, не видио, и слБдовательпо можно поия- 
гатпь, чо уголь подземпымъ пожарамъ не подвер- 
гался. Лежитъ онъ на сланцевашой глинЪ, посте- 
пенно переходящей въ гаинисиный сланецъ. Физиче- 
сктл свойства его: цвьть черный, отчасти черно- 
бурый, сложеве скрьшпио мелколисшоватое, блеску 
смолиситый; изаомъ палоскораковистый, черта чер- 
нал, лоспящаясл, горипть живымъ бЪаымъ паамс- 
немъ и по сгорани оставиленть 105 золы. 
Развьдка угольнаго пааста можеить быть здЪсь 
расположена съ большилеб удобствольь изь двужь па- 
Зей шурфами, а достигнувъ ниаста, продольными 
и поперечными ишреками, чрезъь чню образуются 
кварталы дая послБдовательной выемки. При лаа- 


кой рабопьв доажно ожидать ыБкогнорыхъ врепляиа- 
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спиий, именно: отъ рыхалости песчаника и притока 
внушреннихъ водъ; но перваго боллаься нечего, ес- 
ян шишрекин поведушся сводообразно и при томъ 
песчаникъ  внушри горы долженъ быпи, влзче, 
чБмъ видимый теперь наружный, уже вывешръ- 
ый; воторое можепть бьышь предупреждено распо- 
можешемъ подошвы пиарека. 

За шбмъ предетоингь на разрьшене вопросъ о 
предмештахъ употребасшя новоошикрьытаго угля. Въ 
пномъ округ шакое ошкрышие оживиляо бы дЪя- 
тпельностаь цБлаго крал ин могло бы развишь со- 
всЪм» новыя отрасан промышасвпости; но здбсь 
пока должно ограничигиься употребалентемъ камсн- 
наго угля при одномъ соловареви, съ приличнымъ 
преобразовантемъ вын?иней операщи сго; къ чему 
пеперь есшь немаловажныя удобства, по случаю 
опьитовъ, производимыхъ Г. Инженеръ-Иодпоийков- 
никомъ Мевтусомъ, соловарешя въ такт» называемой 
бълой варннцЪ. Тупть докажется, можетъ быпи,, 
что въ замбиъ истребаяемыхъ дБсовъ, мЕсшваяд 
почва земап предлагаетъ теперь новое шопливо 
ни оно дояжно послужить къ уссвершенегтвованио 
такого производства, которое за предвидимымъ 
недостаткомъ въ дровахъ должно было со време- 
немъ снаьно ослабъиь. Сверхъ шого, говоря о вы- 
годахъ употребленя каменнаго углл въ бЪлой вар- 
ницб, доажно принимать за единицу сравнешя не 


колошыя Дрова и не самыши, а хвою, сучья и мея- 
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ки кустарникъ, коморые съ пользою одинаково 


могупъ бышь упошребаены на бБлой варницъ. 


ея ччащ- <> бин ить. — 


о. 


Свъдън!я о ВЪънской ПУШЕЧНОСВЕРИЛЬНОЙ ФАБРИК 


(СЪ ЧЕРТЕЖЕМЪ). 


(Г. ПИпабсъ-Капитаина Моисеева). 


Сверильпая Фабрика, находящаяся въ разсшолн!и 
> часа пуши отъ литшейнаго завода, устпроена Г. 
Рейихеибахомъ, и заключаешь, кромЪ машины дая 
обтачивангя цапфъ, еще три стапка для сверас- 
нил и обмтачивана пушекъ. На упреждене сего за- 
ведеша пвожертвованы огромныя суммы: одн ма- 
шноы въ немъ сшолшьъ 170,000 —Австрайскихъ 
гульденовт,, нли около 105,000 рублей серебромъ. 

Для удобнъишаго управаешя  скороспию хода 
свесриаьпыхъ сшанковъ и машивы дла обтачиваита 
цаиФъ, каждый изъ первыхь, равно какъ и посл д- 
няя машина, имъють особенныя водонаийвниьыя ко- 
леса въ 10=- Фхушовъ выпиты и 5 фута въ разно- 
съ. Различныя части этшихъ колесъ ошлипий изъ 
чугуна, но лопашки сдБланы изъ мЪди, а вааъ изъ 


желЪза. 
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Цизиндръ на валдв состонтъ изъ тпрсхъ частей: 
двухъ крайпихъ @ и средней 6. Въ шбхъ м5Бештахъ, 
`д5 он сходашсл, находлися закрайны или поия 
с, кои служатъ длл соединентя сихъ частей, и для 
укрьплешя на валЪ спицъ наи руколтей 4. 

Каждая лопашка съ принадлежащею сй частио 
колсса образусть ящикъ, кошорый къ пащечинамъ 
ирикр$паяептся винтами. Дал върнъишаго усптано- 
влен1я колеса сдфланъ при стулБ @ особенный ме- 
ханизмъ. 

Важное псудобсшво дал дъйспиия сихъ колесъ 
состоить въ частомъ измънеши высоты горизон- 
ша пваливной воды въ каналЪ. 

Тв изъ стаповъ (@\@ипЪег), на которыхъ лежипть 
вазъ колеса, отпаитглы изъ чугуна, всЪ же прош! 
сдфлапы изъ мЪди. 

Оруде располагается горизонтально и вингра- 
домъ  ушверждаешся пепосредственно въ коробк% 
с', паходащейсл па вал коисса, тогда какъ дули 
пал часть, протаивулежащая сверлу, покоится въ 
особсеппомъ сталиЪ В. ь 

Трений станъ С служить для помъщеня и дви- 
женил сверла. 

Каждал сверильная машииа имтепгь свои, соб- 
ственно иолько сй принадлежацие, станы. 

А изображаеть станъ, поддерживающий валъ 
колеса съ коробкою с/. Чертежъ показывает так- 


же и Формы сей коробки, въ коей винтамы 9 укр®- 
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плястиел винградъ пушки. Чтобы эти випиы пе 
могаи ошходишь, утверждаюниь ихуь еще гайками А. 

Этонть станъ, равно какъ и друме, установ- 
аси на большихъ камнахъ, соспоанихъ изъ пес- 
чаника, и укръпленъ въ нихъ виьшами. 

В. На обоихъ концахъ жельзнаго нажима @ нахо- 
дятся шри винта, изъ конхъ два &х служаиъ соб- 
сшвенно дия укрфилен1я нажима къ стану, а шре- 
пий винить Д дая управленга положенемъ этого 
нажима противу поверхности стана. Чрезъ нажимъ 
пропущены дв жельзныя доски, прижимаемыя къ 
орудие помоцшию виншовъ у, коморые боковыми 
винами 6 удерживаюгася въ дапномъ имъ по4ло- 
жени. Нижне два винта #& упираются въ поду- 
тику 2, и служашь дая поднимангл или опусканя 
пушки при устаповлени оной; эти ‘винты удер- 
живаются въ данномъ положени пзакже коншра- 
винтами. Номопию нажима, съ находащеюся въ 
немъ часпию 4 и упоманутыхъ четырехъ винтовъ , 
орудтю дается надлежащее положеше въ сшанф. 

При одной сверильной машин®, назначенвой дая 
пугунныхъ орудй, находится еще устройство дал 
перемвны скоросши при сверленми мортиръ боль- 
:паго калибра, и при обтачизани шой части, ко- 
орал заключена въ сшанЪ. 

С. Горизонтальное движенюе сверла производит-: 
ся рукою посредетвомъ крестовиднаго рычага. Въ 


стан® лежать два винта 6’, которые, помощно 
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прехъ зубчапиыхь колееъ, сосдивены съ шесер- 
нею 4 на оси крестоваго рычага. ОбЪ гайки нахо- 
дяашся въ часши У, которая двигастся  впередъ 
вмБенуБ съ укрьпаеннымъ въ ней сверломъ. 

Для устранен!л шатантя сверла, уптерждаюнтъ 
его еще въ двухъ мъешахъ стана. Наложенные 
м5дные нажимы уменьшаюшиуь въ шёхъ  мБешахъ 
прене, и препатсетавуюнтъь сдвигаю сверла съ дан- 
паго ему направлентл. Нажимы рр, прикрЪъпиенные 
винтами, слегка надавливаюють сверло къ подуш- 
камт; помонию гаекъ 2 и жж, ихъ можно усшанов- 
лять выше наи ниже, и палопшо прижимать къ 
стану. 

©! жельзная свазь дия соединена вложениыхъ 
винтовыхъ  жашокЪъ, кошорыя сверху удержива- 
ющея досками 0, прикрфиленными пятью внн- 
шами къ части 7: 

На объихъ ешоронахъ каждой сверпльпой маши- 
ны въ каменныхъ Ффундаментахъ, скръаленныхъ же- 
я5зпыми полосами, находатся пазы около 5-ти 
дюймовъ ширины и 9-хъ хушовъ глубины, въ ко- 
порыхъ сшаны утверждены виишами. Эптю скр5- 
пление даспть возможность располагать станы въ 
большемъ или меньшемъ отдалении одинъ опть дру- 
гаго, смотра по.диннЪ высверливаемаго орудил. 

Сшаны подвигаюшЪь домами, подставляя ихъ 
подъ цилиндрическе выступы д. 


Даа ошвращеня сдвигания ставовъ въ сторону, 
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сдвланы на нижней стшорон® овыхъ карнизы о, 
входяние вт» соощвтствуюния имъ углублен!л въ 
Фупдамент $. 

При сверлеши чугунныхъ пушекъ обыкновенно 
упопгребаяюгаъ 5, а при м®дныхъ только 9 бура. 
Чиюобы стальные бруски сохранить ошь ломко- 
сши и екораго притуплен!я при сверлеви чугун- 
ныхъ орудш, смазываюптъь смвсью мыльной воды 
съ масломъ, которую нализаюйпть въ коробку, па- 
ходящуюся при свер.1$5; язпдкосгаь эша выштекаегптъ 
по капалмъ орезъ пебольшое отверспие, сдБланное 
вл» коробкЪъ. | | 

Для удобнъишаго выбрасываниа стружекъ, при 
первомъ сверление употребляется  полукруглое 
сверло, дъисшвующее только прошиву вершикаль- 
ной плоскости канала, шакъ что стружки соби- 
раюп:ся въ вижнев части высверленнаго простран- 
ства, ошкуда он пошоюмъ уже легко выбрасыва- 
ются въ подетавленный лщиктъ. Сгааживане ка- 
нала производителя помощио обыкновеннаго гид- 
диаьнаго свераа. 

Упоманупое полукруглое сверло упопребллется 
постоанно при чугувныхъ орудтахъ, но при свер- 
лени мЪдныхъ оруд чаще пользующея остроко- 
нечнымъ свераомъ. Вообще лучшими сверлами по- 
чигоаются п, у коихъ стальные бруски сверху 
нмъошъ скошенную поверхность. 


Воданыя коасса, при достаточной выеоптВ воды, 
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въ капал, дБлаюттъ при свободномъ ходь 90-ть 
оборотовъ, при свсраеши м5диыхъ орудш 15-ть, 
а при свераени чугунныхъ. 19-тмь оборотов въ 
минуту; съ эноюю же скоростио обращаюшся н 
орудтя около своихл, осен. 

Е 

Сверлене 18-ти-Фхунтовой чугупной пушки про- 
должаегася 60 часовъ, а сверлене мъ5дной б-ти- 
Фуптовой пушки, имбющей каналъ 5-ть Фуповъ 
даты и 5 дюйма въ даметр5, совершаетсл въ 
50-ть часовъ. 

Машина длл обтачиванил цапфт» состоиштъ изъ 
слЪдующихъ частлей: А главпый стаиъ, плотно при- 
винченный въ Фундамениу; 8 сапи, приводимыя въ 
движене рукою посредствомъ безконечпаго випта 
н системы зубчатыхъ колесъ. Эти сапи, помонию 
чстьырехъ нащецинъ съ закраинами @4, захвапиыва- 
ютъ м5дныя доски рр, привипчепныя къ инжиен 
часши гаавнаго стана. С сшанъ, ушверждениый на 
саняхь #; посредсшвомть горизонтальныхъ и вер- 
шикальныхь випшовъ 90 и гг, сму можно также 
сообщать движен:е;: & доска, поддеря:ивающал обв 
подушки, въ кошорыя (по укрБ5пленши випштами 
досокъ ДГ съ соошвфтетвуютцимн вырЪзами дая 
цапФЪ 8) кладешсл пушка. И нажимъ, который по- 
мопию четырех винпювъ у падавливаетсл къ пу- 
кв дая удержания ея въ данномъ поаожени. 

Если оруде для обтачивашя цапфъ приведено 


уже въ насшоящесс полол:енте, шо весь спзоЪъ с на 
Торн. Куры. Ин. УГ. 1849. 9 
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саняхъ шодвигаютъ впередъ къ коробкь, упттер- 
жденной на валБ воданаго колеса, и пошюомъ нпа- 
ходавиеся въ ней стальные, бруски (рЪзць’) вин- 
шами регулируюлъ посредсивомл калибернаго ци- 
линдра, копорый всшавалютть въ угаублешс, вы- 
сверленное вь коробк$, по направаешю продолжен- 


ной оси вала колеса. 


*. 


ОпислиЕе РЕЙХЕНБАХОВСКИХ ПЕЧЕЙ Дал ОБУГАНВАНТЯ 


ДРОВЪ И ПОЛУЧЕНТЯ ДРЕВЕСНАГО УКСУСА. 


(Г. Шютабсъ-Капитава Моисеева). 





Дал двиспния доменныхъь и кричвыхъ  горновъ 
на желБзодвлательномъ заводв Баланско (въ Мо-. 
раши), принадаежащемъ Граху Сламу, употребая-- 
юютъ часпию швердый, заспию магк!! уголь. Обу- 
гливане магкаго дерева (ели ий пихшы) произво- 
дишся въ сшоачихъ кучахъ, подобпо тому, какъ и 
въ Герсдорхь въ Саксонии. Обуганван1е же шверда- 
го дерева, преимущественно буковаго, совершаепи- 
ся въ большиахъ печахъ, коихъ описаше сославая- 
сшъ предмештъ этой сшатьн. | 

Въ разсшоан!и одного часа пуши отъ Баанско, 


въ доаннв Пувква, лежишлт небольшая деревня 
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Эрнеталь, въ которой находятся огромная свин- 
цовосахарнал Фабрика и упомапутыя угасвыжи- 
гашельныхл печи, устроениыя Г. Реихеибахомъ. 

Въ ЭрисшалБ поперемённо дФиспизують три 
углевыжигатезьныя печи, изъ коихъ двЪ спараго? 
н одна новаго успройешва. Винмане ваше было 
обращено особенно на устшронентзо первыхъ, нбо 
резульшаны дъиспимя новой печи были  иесовер- 
иенно удовлетворнительны. О гаавномъ разаиии 
Формы сихъ печей будсгаь уномлиуто въ посаБд- 
стаи. 

Псин спаружи походлим, па одноэтажный, пс- 
большой дом сл круглою  кровлаею. Маружныял 
спины охъ, въ Д хута тшоицииы, складевныя изъ 
буптоваго камил, образуюшь продолговатое чеп!иы- 
рехъугольное пространство, въ космъ паходятшеся 
четыре впушревнихъь сшфны, въ 1 Фхупть шолщи- 
ною, скааденпыя изъ кирпича. Нромежутокъ мея:- 
ду наружными и впутреяпими стфнами напозненъ 
слоем песка, въ 49 дюймовъ шоащиною. 

Внъшилл спубна, около 19-ти локшей вьипивою, 
спаружи скрфпаена болыишими деревянными брусья- 
ми, д со внушреннею спуБною соединена жетьзными 
свазамн съ баутами. Посаъдния должно разсматри- 
вать, какъ необходимое зло при усптройсовв печей, 
попому что. уксуспокислые пары сильно разъЪда- 
ют% желвзо, ошчего эти свлзи надобно часто пе- 


ремънятнь. Сверхъ пого спаи между спубвами и сва- 
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зами должно безпрестаино  замазывать, ибо въ 
пЪъхь мъетахъ часто образуются олверспия, орезть ` 
кои отдЪляются пары во время дфйспимя печи; 
а при охлаждени ед, когда досупъ атмосферна- 
го воздуха во внутренность стараются вовсе пре- 
крашинь, чрезь спои опъ легко можешь от- 
крывать себъ путь. | 

Въ двонной четлырехугольной ситБиЪ печи сдф- 
лапо нЪъсколько ошверспий. Средина обЪихъ узкихъ 
сторонъ пробита около двухъ Фушовъ иадъ по- 
домъ печи, до вышины 8-ми Футовъ опть поверх- 
посши воовы. Образовавные такимъ родомъ ош- 
перселпия, въ б-пь Фу шов вышиною и 5 фута ши- 
риною, служапть даа выгребантл угая п дая клад- 
ки дровъ въ печь. Во времл обугливатил, эти окна 
запираются жельзными дверцами, и закрываются 
сще деревянными досками. Нромежутокъ между 
дверцамн и заборомъ плозио набивается пескомъ, 
дая отврашщенга доступа воздуха го впупренность 
псчи. КромЪ упомлнупшыхъ двухъ отшесрепин для 
выгребангя угля, въ печной спт6нЪ находатся еще 
два, образуемыя устами  сгустоительнаго канала 
(конденсатора). Эти устья имбютт продоагова- 
штый чешырехугольный видъ, и проходануь през 
стбны печи, съ длинной стороны ел, по двумъ 
магопально расположеннымъ угламъ. Самый пожнй 
кран дымоотводнаго устья иач  канааа внушри 


приходигасяй на ОДНОМ горизонптв СЪ ИСЧПЫМЪ ПО>- 
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домт, откуда этопнть канаиъ идепть чрезъ сшфву 
съ шакимъ падешемъ, что предъ печью пижнй 
край его веир$чаештъ иоалъ сгуститшельнаго канала 


въ шрехъ ФуаАХ > ПОДЪ ИСЧНЫМЪ подомл.. 


Наконецъ, говорл объ устройств исчи, должно 
упомлнушь еще о внушревией верхней части ел. 
Понзолокь сосшоишь изъ большихъ чугунныхъ 
паншъ, поддерживаемыхь желфзными полосами, ко- 
порыя верхними концами прикрфпаены къ стро- 
пииамъ кровли. Дая закрыния щелей въ спалхъ, 


пошолокъ вовкрышуъ мелкимЪъ псскомъ. 


НагрБване печнаго просшрацетава производится 
особесннымъ шопанвомъ, сожигаемымъ въ двухъ чу- 


гунныхъ трубахъ. 


Одна изъ эшихъ шрубъ, всигу пая въ печь около 
1 хуша опть внутренней спубны и въ 5-ши Фу- 
шахъ надъ поверхпоспию почвы, идептъ въ прамомт 
горизонтшальномъ направасни къ противуположной 
узкой сторонЪ печи, и ие доходя до опой около 
одного фута, загиблетел подъ прямымъ угломъ, и 
въ вертикальном» направалепти достигает выши- 
ны 8-ми Фушовъ, пошомъ опать поворачиваепть 
назадъ, и продолжаась въ прамомъ положени, па- 
ралаельно сту нижнимъ коленомт, выходиоть нару- 


зу З-мью Футами вьние своего входа. 


Вторая труба имъеттъ входапии и исходашин 


концы ‘наи усштья на дтогонально прошивулежащей 
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первой стороп5, и усттроспа точно шакъ же, какт 
н вышсописанналя попильная труба. 

'Грубы въ разрёзБ имфюпть видъ круга около 
двухъ ФутовЪъ въ поперенникв. Въ новьйшее вре- 
мя употшребалли въ одной печи шрубы, имБбюциа 
въ разрфзБ видъ элинсиса, считал ихъ болбе проч- 
ными; но вскорВ принуждены были ихъ оставииц,, 
пбо так1л трубы весьма трудно было олаиваан,, 
и притомъ он нагрбвалиесь, повидимому, медлеп- 
не нсжели кругалыял трубы. 

Усшье шрубы, презъь кошорое, во время обжи- 
гательпаго процесса, производится тлоплеше, за- 
крываетея желбзными дверцами. У верхилго успзьл, 
презь которое выходиштъ дымъ, находятася два 
крыхообразпые клапона -для управасита птагою. 

Вь самой же печи шрубы расположены на чу- 
гупныхъ козлахф, которыхъ усшройетва исльзя бы- 
до видьшь, потому что псчи были наполнены 
дровами. 

Выше было сказано, ипо дымоотводныл устья 
сосдиняются съ гусплительпыми каналами или кон- 
депсаторами. Эти каналы имъютъ 5 фута гауби- 
ны и Д Фуша ширины, и покрыпии чугупными до- 
сками, паходящимисл па одпомъ горизониуб съ по- 
верхноспию земли. Внутрениосить ихь выложена 
киряичемъ. Наенная от успиьевъ, водущихъ въ 
печь, эши каналы идупть кругомъ опой, и сосди- 


в 


илютшсел въ одипь обний, главный канаияъ. При 
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топленини печи образующиеся газы и пары прохо- 
длаплъ въ главифиций каналъ около 50-ши саженъ 
длины, и послъдше совершенно въ немъ сгущаюпт- 
ся. Въ ивкоторомъ разсшольи опть печи, главный 
каналъ имъепть возсшане, шакъ что сгущавииялсля 
жидкости по оному сшекаюттъ назадъ, и изаива- 
юпсл въ выкопанный вбаизи печи, и выложенный 
кирпичами бассеййъ. Дал. удобиъйшаго охлажден!л 
вдоль канала ло чугувпымъ доскамъ проводится 
вода. 

Въ асченше тпрехъ дней шовлента печи, которое 
обыкновенно продолжается около б-ти сутокъ, 
освобождаютсл пары, но пошюомтъ вдругъь наету- 
паешьъ перодъ ошдБлента газовъ. При верхнемъ 
конц канала находишел чепиырехсторонн д- 
щикъ (5 Фушовъ вьышипы), сдзаланный изъ. полста- 
го листоваго желбза. Оцъ покрыить чугунною дос- 
кою, имфющею небольшое круглое отверспие дал 
выхода газовт. Чизобы устранигль вредное ватантс 
сихъ газовъ на здоровье, ихъ зажигаютаъ. Въ нача- 
лъ обугливантл образуеспел пламя довольно значи- 
пельной величины, но потмомъ постепенно умепь- 
плетсл, и наконец, когда оно начинаепгь гаспуть, 
что служить призвакомъ окончания обжигатель- 
наго процесса, жельзпый ащикъ запираюпть и иа- 
полняюь водою. 


Въ заключеше ешщце должно сказать объ одномъ 


недавно введенномъ устройстшвв для опвращенгя 
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взрывовъ. Предъ упомянутымт желёзнымъ ящи- 
комъ находнипсел еще другой, со всьхъ сшоронъ со- 
вершенао закрытый лщикъ. Сшфны его доходяттъ 
до половнны глубины канала. Чрезъ особенную ие- 
регородку изъ желфзныхъ лиетшовъ, кошорая прохо- 
дитъ ошъ почвы канала до половины высопиы д- 
щика и раздфлленть сго на дв пасти, газы прину- 
ждены, дая своего выхода, переходить ирезъь эшу 
персгородку. ‘Если при уменьшившемся ошдзалени 
газовъ, ашмосфхерный воздухъ началь бы чрезъ верх- 
нее ошверсшие вступать въ ащикъ, ио по причи- 
нЪ большей ошносительной шажесши, онъ не въ 
состояни уже переходить чрезъ- персгородку; а 
посему взрывъ, могупий произойти въ семъ слупав 
ограничится ошолько пространствомъ до упомяну- 
шой перегородки. 

Въ описанныхъ здЪсь печахъ обугаливаютуъ одни 
буковыя дрова. Одна изъ печей вмыщаешъ 60—64. 
‹лафтера дровъ, и даепть опть АО-ка до ЛАД-хъ ко- 
робовъ угля (коробъ-—70-ти кубическимъ Фхушамъ); 
другая же закаючаешт 80—64 каафшера дровъ, и 
даепть отпъ 60-п1и до 64-хь коробовъ угая. При 
всякомъ обжигании для гпопаеня печи упошре- 
бляешся отлъ Д-хъ до б-ши клафтеровъ извердаго 


и ошъ 6-ти до 8-ми клахшеровъ магкаго дерева. 
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издан зиь чъртькА. 


Фигура 1-л представаясигь передовой видъ печи; 
Фигура 9 разрбз ел по ливши АВ; Фигура 5-л раз- 
ръзъ по лнши СО; фигура Д-л разр5зь по аиши ЕЁ; 
Фигура 5-я планъ печи, фигура 6-# предскпаваля- 
епт предохранитшельныя устшройстава, находянияся 
па конц сгустшительнаго канада. 

аа Деревянные брусьл, коими скрЪпаена пепь 
снаружи. 

60 УЖельзныя свазн. 

сс Нижна усшья шопильиыхъ шрубъ. 

44 Верхвля устья дал отвода дыма. 

ее Топильныя трубы. 

УХ Наружныл спгБны печи. 

28 Промежушокъ, пабишлый пескомъ. 

ЙА Виутреннил сптБны, сложенныя изъ кирпича. 

22 Ошверспил для выгребанил углей, и для каад- 
ки дровъ въ печь. 

& Сгуспиипельные каналы. 

{ Главный канайъ. 


т Устшройсшва дия запирая каналовъ. 
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Я. 


ОписдАН1Е УСТРОЙСТВА ВИПТОВАГО МЪХд НИ КАНЬЛРЬДЕЛИ. 


(Г. ИИпабсъ-Капитшаиа Моисеева). 





Воздуходувная машина, названная каньарделью 
(саспагАае!е) по имеви изобрътателл Каньяра-де- 
„Латлура, и винтовымъ мъхомъ (@СОтацбеиде 61), 
по своему виду, собстшвепио еспиь ие что иное, 
какъ Архимедовъ гидравлически виншъ, примънен- 
ный къ доставлению имъ сгущеннаго воздуха. 

Многя выгоды, представляемыя  каньарделью, 
въ сравненти съ другими воздуходувными машинами, 
были причиною, что упошреблеше ея пачало бы- 
сшро распросптрапятпься на заводахъ Францин, Ан- 
гли и Гермаши. Эши выгоды сосшолить ис гполь- 
ко въ проетшошб, прочности и дешевизн® ед у- 
стпройства, но и въ маломъ пошреблеши движущей 
снлы и доставкЪ ею равнвомЪрнаго шока воздуха. 

Машина состонтъ изъ желфзнаго цилиндра, въ 
когоромъ находитсл перегородка, спирально про- 
ходащая по даинЪ его, и укръпленная съ одной 
стороны къ оси, а съ другой ко внутренней сто- 
ронЪ цилиндра. Посявдн!й съ одного коица закрыйть 
сшвнкою, имъющею въ средии® круглое опвер- 
спие, чрезъ которое выходиштъ ось. Спиральнал 


перегородка, не доходл до этой сптБнкни, образуепть 
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съ нею воздушный резервуаръ. Въ это простран- 
ство, между краемъ кругллго ошверспия Йй осью, 
входить коленчатая воздухоотаводная шруба. Ци- 
яиндръ въ паклонномъ положеши устанавливается 
споею осью иа подшипникахъ, въ бассейиц, напол- 
пепномъ до нбкопорой высомы водою. При ка- 
ждомъ обороптБ циаипдра, перегородкою заперпы- 
вася известные объемьг воды и воздуха, кошюо- 
рыс, заключалсь между часами перегородки, дви- 
гаюшея при ход® машины вдоль по цианидру до 
самаго гоздушнаго резервуара, гдь вода выливается 
през круглое отшверение въ бассейнъ, а воздухъ 
выходипть коленчашою шрубою. Въ эшомъ состо- 
итъ все двиспиие машины. Даля подробнъйшаго 
объяспентя устройсшва и дБйспиия ея, предаага- 
ютел здЪеь першежъ н описаше внитоваго ‚мЪха, 
устпроеннаго ва завод МульднерЪ, баизъ Фрей берга. 

Винтовой м5хъ (смотри чертежъ) па заводв 
Мульднер5 снабжаептъь воздухомъ 5 шахшиныл печи, 
в. конхъ производигпися плавка сфриисшыхъ сере- 
бряныхъ рудъ на роштейиъ. Мъхъ приводится въ 
движеше ппорбиною Фурнейрона и употребалепть 
для дъИиспиця силу немного болъе силы двухъ ао- 
шадей. 

Циалиндръ или эпаноа „4 этого мвха имБешъ въ 
дамепрь А алоктия 16-шь дюймовъ. Спиральная 
перегородка №, находящаяся въ немъ, обходить 


ось 5= разъ. Ось эта имъеть 90-ть дюймовъ въ 
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дамсешрЪ, и сосшоиить изъ пусшаго чугувнаго ци- 
аиндра “С; на посаБднемъ находишся спиральный 
высшуцъь 9, къ коему помонию болтов» съ гаика- 
ми прикрЪилева . перегородка. 

Цнанидръ и находащаасл въ пемъ спиральная 
перегородка соспонить изъ скаепавныхь желбзныхъ 
мисшовьъ, полщиною въ -*- дюйма. Онъ поддержи- 
ваетея желЬзными фи ца, имъющими въ 
квадраитБ 2 дюйма, и расположенными между ча- 
стаями перегородки въ каждой чешверши круга, и 
пригзомъ по направаезтю оси. Снаружи  цианидръ 
общтянушъ еще жельзными обручами. 

Винышовой мЪхъ, даа предохранентя опть ржавчи- 
ны, какъ снутшри, шакъ и снаружи, покрышь шрой- 
нымъ слоемъ мази, составаенной изъ  краснаго 
свинцоваго окисла (сурика) иа аъняномъ масаЪ; къ 
составу двухъ верхнихъ саоевъ прибаваено’ немно- 
го сажи. 

Циливдръ съ одного конца закрыть сшбнкою #, 
имвющею въ срединь круглое ошверсиие Х (55 
дюйма дтаметра), чрезъ кошорое проходить ось’ 
Спиральпаа перегородка, не доходя до этой сшбны- 
ки, образусть съ нею воздухособирашельное про- 
сшпрансшво №, въ которое, между краемъ ошверспия 
Х н осью, коленчашая, воздухоотводнал пруба т. 

Мьъхъ ‘усшпановаенъ въ наклонномъ положенш къ 
горизонашу (подъ 20°) въ бассеейнь И, скааденномъ 


изъ камна, и обшитшомъ спушри досками. Бассейнъ 
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папольлется водою сверху, чрезт особую свинцо- 
пую трубу. Для отавода воды изъ пего, во время, 
починки машины, находиптся внизу труба О, за- 
крываемая  ппуномъ, состоящимъ изъ кожанаго 
цилипдра, набинтаго конскимл» волосомъ. 

Вода въ бассеспиЪь должна сшолипи, на такой вы- 
сошЪ (*), чиюбы поверхность ел проходила чрезль 
центръ оси при пачалЪ спиральной  псрегородки 


2 


шакъ чтобы каньардель, при каждомъ _ оборот, 


зачероывала перегородкою поперемЪино объемы воз- 
духа и воды, равные 81% кубическому хушу; вода 
эта вывимасшея изъ каньардели чрезъ ошверсние 
Х. Воздухъ, заключаюцинея между частами спи- 
ральной перегородки, при обращенш  каньардели, 
постолвнно двигаясь вдоль цилиндра, всплупаенть, 
наконецъ, вт» проспраиство 49, и, сптьсняемый въ 
номъ поверхностью воды, выходить орезъ колсен- 
чай ую трубу т. Чаюбы капаи воды не могли по- 
падать въ эшу грубу, въ нъкоорой высопт6Б ПОдДЪ 
нею утверждена крышка; впрочемтъ ва вслкой сау- 
чай, при горизоншаяьной  шрубЪ М (10 дюймовъ 
дламстра) сдфаана сихонная чугунная пзруба, иа- 
пояненная водою; капли воды, попадаюция въ тру- 


бу т, сливаются пошомъ въ упоманупиый  си- 


ФОПЪ, 


(*) Для спуска, впущеипов въ бассейпъ, лишшей воды, про- 
ведена оп пего небольшая птруба, па шакомъ горизон- 


т, прн которому должно держашь воду’ въ бассеннъ. 
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На концахъ оси С утверядепы цапФы, коими 
циииндръ лежишь ва подшиииикахь 90; у пере- 
дпей сшоровы цианпдра, па шейкв И утвержде- 
по зубчашое колесо, помоцию коего передасится 
дввжеше винповому мЪху. 

Мьхь можештъ доставлять въ мипуту 660 ку- 
бическихъь фФутшовл» воздуха атмосфериой густоты, 
Однако жъ при шрехъ печахъ стполько воздуха не 
употребляется. Обыкновенно в1» мипуту вдуваепт- 
сл ош 500 до 570 кубическихъ фушовъ воздуха, 
даа чего шребуется оптъ б-ти до 7-ми оборотов 
каньардези и ошъ 96-ти до 928-ми оборошовъ 
‘июрбины. Сптольте годанаго столба въ духомЪрЪъ 
ошъ С9-хъь до. 96-ти дюймовъ и соошв шетвуеть 
давлевно ошъ 25% до 3%: Фунтовъ на квадрата- 
ный дюймъ поверхности. Течентс ‘воздуха, произ- 
водимое машиною, весьма равпомЪрпо. 

Випотовой м5хъ, успроенный на завод Ибигау, 
баизъ Дрездена, отаичается отшъ предъидущаго 
большею величиною и п’Бмъ, что въ немъ четы- 
ре спиральных перегородки, изъ коихъ каждая 
обходить ось птолько 1-- раза, Крал перегородокъ 
распохожены въ четвермяхъ круга, и прикрБпае- 
пы къ чугунной крестовин®, надЪзон на оси. 
Этошъ м5хъ приводшиася въ дЪиспиме паровою 
машиною н употребляет, движущую силу трехъ 
лошадей. Онъ назначенъ дая свабжешя воздухомъ 


трех вагранокъ и 10-ти кузничныхъ горновъ. 
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Въ Маичесшерв, въ Ангмыи, на одвой обширной 
машинной фФабрикЪ, устроена каньярдель, постлоян- 
но снабжающал воздухомъ 18 кузиичныхъ горновъ 
и одну вагранку, въ кошорой перепаавляетса бо- 
4ъ5е 1500 пудъ въ недъаю. 

На завод, припадалежащемь Кеханну и Комп. въ 
Мюльгаузенв, каньардель достав ‹лепзль воздухъ дал 
дъйспиыя 20 кузничныхъ горновъ и двухь вагра- 
нокъ. Цилипдръ имъештъ 8= фушовъ въ дамешръ 
ин почти такую же даину; спиральная перегородка 
въ немъ обходинть. ось Д раза. Эшошъ мЪхъ прн- 
водишел въ дисс паровой машииою, и упошре- 
балетъ движущую сиау двухъ аошадей. При каж- 
дэмъ поапомъ оборот винштъ даешь 160 кубиче- 
скихъ Фушовъ воздуха, при давасти > Фуша водя- 
паго духом®ра, въ минушу же дъааетъ обыкновен- 
но б оборошовъ, саБдовательно въ шечеше оной 
доставляет 960 кубическихъь Фхутовтъ воздуха. 

Опредълеше размзровъ винтоваго мЪха, наклона 
н скорости движешя, по изв5сшному количеству 
имъющейся въ запас движущей силы, п по требу- 
зощщемуся количеству сгущенпаго воздуха въ печь, 
будешь сообщено въ стапььБ: Опредфаеше коили- 


зесшва воздуха, доставалемаго винтовымъ мБХОМЪ. 
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5. 
ЗАМЪЧАПТЯ О ВЕНТИЛАТОРВ. 


(Г. Капитана Изваницкаго 1-го). 


Изъ числа полезныхъ изобръшенй, въ недавнес 
времл повсеместно вошедщихъ въ упошреблеше въ 
Апг.пи, вентнаашоръ, по простош% и польз сво- 
ей, преимущественио заслуживаеспть внимантя. Онъ 
упопизебляется, вмьето мЪъховЪ, дая раъдуваниа ку- 
зничньыхъ горновъ и ваграиокъ дая расплавки чу- 
гуна; онъ. шакже упошребллетея дая провБитрива- 
на рудниковтъ, гдЪ онъ однако же шакъ полезенъ, 
какъ печь, построенная при почвь анахтаы.  Рус- 
ская публика ‘была познакомаена съ упошребаен1- 
емъ вентилатора Г. Генераломъ Сабауковымъ, по- 
чему ля скажу ишолько о пБхъ практическихъ усо- 
вершенстшвовангахъ, копорыя были сдБааны въ тие- 
чене прошиседшаго года. 

О количествЬ воздуха, доставласмаго веншиаа- 
поромъ, можно помфстпить сл5дуюпие Факииы: вен- 
пниашоръ въ 5 съ половиною фута въ даметрь, 
19-ть дюймовъ шириною, при 1000 оборотахъ въ 
минупу, доставляеттъ въ избытак5 воздухъ дал ва- 
гранки, съ двумя Фурмами, въ б-ть дюймовь въ 
дламешрВ каждая, вышиною до 7-ми хФуовъ, а ши- 


риною % хутша въ квадрапт6, распаавляющей при 
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полномъ дъиетиын въ 1-иъ часъ до 500 пудовъ ву- 
гуна 60-тью пудами кокса. (Почти во веБхъЪъ аи- 
шейныхь  заводахъ Ангии и ИТотаанди  чугунъ 
переплавалетел въ ваграикахъ, холодным возду= 
хомъ и кокеомъ, производя душье вентилатюромъ. 
Изъ пиламенныхъ печей ошиливаютаъ олько боль-= 
пие цилиндры, шребуюпие особепво швердый и 
стой! металаъ). 

Вышеупомявутаго же размфра веншилаторъ до- 
ставалепть дуптье для 40 кузничиыхъ горновъ раз- 
наго размфра и можеть раздувать сще гораздо 
бозфе. Даля обращеня венилатора означепныхт 
размБровъ нужно опгь ЛД-хъ до б-ши паровыхъ #0- 
шадиныхль силъ. Густпопта воздуха, нли давлеше, про- 
изводимое венпилаторомъ, до сего времени еще не 
опредвлено удовлешворишеаьно; наибольшее давае- 
не при двухъ б-ши дюнмовыхль соплахл,, о кото- 
рых а слыхлаъ, равно столбу воды, въ б-пть дюй- 
мовъ въыининою, или сшолбу ртупти, около > дюИма 
вБыШиноюЮ. 

Объ устройств венишаатюровть я считаю пуж» 
нымъ сказагаь савдуюция правнаа, выведенных изъ 
сравнительпыхь опьышовъ, произведевныхь Мг. 
Ма ти Ромъ, однимъ изь остроумньйнихъь и 
опытин5ишихъ инженеровъ въ Англии: 

Число лопатокъ всптилатора йе имфетт, зпачи- 
пельнаго ваташл на количество доешавилемаго вое- 


духа; замфчено, что нечештое чибло лопатнокъ 
Горн. УЙурн. Кн. УГ. 1843. 10 
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производипть меньше шуму, нсжели четное, и 5-шь 
лопатпокь счишаетса удобньйшимъ числомт. 

Наклоневе лопатокъ къ радусу шо же имбетшь 
мало вмания на количесшво воздуха и сопрошивае- 
не, а пошому принято дблашь лопать по напра- 
вленио радёусов. 

Пространство „между кониами лопать ш окру- 
жностйю вентилагпора имЪепть ваибольшее влгязие 
па количеставо воздуха при данной сиаб, в по опы- 
шамъ саБдуюцее усшройсшво принято за самое 
лучизсе: очеривлть кругъ, описываемый концами ло0- 
паить по навраваевио паши радтусовъ, взапи, за мас- 
шшабъ всего веншидатора ширипу лопаты п ош- 
ложить ош конца первой лопдпия 4 часюаь до 
почки @&, оп конца вшорой лопашы + части до 
почки 0, и пакъ далбе опгь копца папой лопаты 
$ частей ширины аопашы до очки е, презъ 
почки @, 6, с, 4, е описать спираль, кошторал и 
составлаетт, наивыгоднЪшуло Форму венттилашора. 

Разстолме „пежду лопатами и боковылиыи стптьн- 
вали  вентилатора должио бьшь на х ширичы 
аопаять. 

Пентральныл отверспия, досшавляюпия воздухъ 
въ вентилаторъ, должны бьышь равны $ въ да- 
мептрахъ. 

Проводная труба равна + часшамъ въ квадрат. 

Ось вентилатора даиною °? часшей лопаты, 70д- 
иипникш $ часши и коицы осей доажны имЪшь 
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игры въ подшипниках на „— часниь ширины ло- 
папины дал распространенмя мази по всей даинЪ 
подизипииковъ. Опытшвоспи, показала, что длинные 
подшипники, ори быстром обращеши, произво- 
даить менъе лиреша нежели коронткие. 


‹Допать. оливающтся чугунныя около 5 дюйма 
полщиною съ ручками, которыми он привничи- 
ваю'шся къ чугуипному кругу. &Й, насаженному на 
оси пм этопть кругъ шо же служить дала раздъ- 
чел струй воздуха, пришекающихь съ обБихъ 
сппоронъ веншилашюра. Острьи уголь, происходл- 
ний оглъ соединена проводной кпрубы съ кожу- 
хомъ веншилмиора, долженль бьшль закругаенъ, какъ 
видно при 4; эшимть много уничшожастеял шуму и 
сберегастася ‘сила. 

ИКожужь доаженъ быть прикрЪпасныъ къ Фунда- 
меншу; ось же вснтилатора должна обращаться 
независимо отшъ кожуха въ двухъ подшионикахъ 
тп, укръиленныхъ на двухь спубБнахъ. Вентилаптюръ 
долженъ дъадпиь отьъ 500 до 1000 оборошовъь въ 
мипутпу, и будучи усппроенъ по описанному спосо- 
бу, почти ие производигать шуму, всегда саьиинаго 
издалска опть кожуха венштииашора, и даешь боль- 
ше воздуха нежели вентилашюоръ, устроенный съ 
копцентрическимъ кожухомъ п малымъ проспгран- 


сшвомъ между концами алопапшть и окружноспию. 
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6. 


ОБОГАЩЕН1Е МЪДНЫхХТ, ПОДРУДКОВЪ ВЪ ЗАВОДАХТЬ 


Г. Анлуха. 


(Г. Матюра Кепига 1-го). 


Прочитавъ въ Горномъ Журналв стаятью: опи- 
санте обогащентя мвдныхъ рудъ Корнвальскнхъ, л 
старался приспособишмь пронзводство Корнваль- 
скаго обогащенгя рудъ къ рудамт,, добываемымъ на 
управилемыхл, мною заводахъ Г. Внауха. ИМервые 
опьипы были произведень въ 1859 году, въ Сен- 
шабрЪ мЪелцЪ, и показааи баагонадежный резуль- 
шаШЪ; но по настунленти холоднаго времени и не- 
имЪийо дая сего пепалыхъ Фабрикъ, продолженте 
оныхъ бычо осшановасно. Въ 14810 году, производя 
обогащепте рудъ въ большемъ видЪ, я совершенно 
уббдилсл въ сго пользь. 

Руды рудииковъ купца Внауха заключаются въ 
песчапикахь тонкими пластами опть = до Д-хъ 
вершковзъ. При ошд5зешиа рудоноснаго песчаника 
опть пустой породы, мелктя часши, какъ орудеиЪ- 
лаго, шакъ и пустаго песчаника, неизбьжно смЪ- 
шиваюрися, а особенно на рудникахъ воданистыхъ, 
отъ чего получаются подрудки, съ содержантемъ 


мфди опть 15-ми до 18-ти хунпювъ ошъ ста 
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пудовт» оныхъ, паи 0,57-мь до 0, 45-ти процен- 
птовъ. 

Осматривая старые рудники, выработанные 
уже боаъе ЛО лЬшъ, л нашель на: мъешахъь раз- 
боровъ рудтр весьма много иодрудковт, вьзаеписан- 
наго содержана, а какъ ошъ времевпи песчавикъ 
разрушиисл, по вс они находлиюея болЪе илиме- 
не въ мелкомъ видЪ. 

Въ 1859 году, опыты были двааемы сабдую- 
ацимъ образомъ: взлипо подрудка съ рудника давно 
уже пеработаниаго, находащагоса вбаизи завода, 
1,200 пудовъ; по пробЪ содержашемъ во спю пу- 
дахъ онаго оказалось мфди 16-пи› Фунтовъ (или 
0,4 >). Просвязъ сквозь соачее рЪшето (грохоптъ) 
круппыхъ частей, пе прошедиихъ сквозь грохопть, 
получилось 200 пудовъ, кошорыя обрабопиывались 
на отеадпомъ р\ыпепгв, по по холодному времени 
всего количества перерабошаат было не можно; 
протеди:ую же мелочь сквозь грохот, промывааи 
на муильномь корыптБ, описанномъ во 9-мъ „/ 
Горнаго УАурнаиа, 4859 года, изображениомль на 
исраежь ПП Фигура 9-я и 5-л. Но промывкЪ, по- 
лучепно изъ отдфлешя @ 436 пудовъ; но пропаавк® 
получспо изъ каждыхъ 400 пудовъ этой руды 
мБди 1-ит» пудъ 2 фунта. Ниже же отидЪленя с 
осъвиий песокъ оказдася содержанемъ въ 8-мь, а 
на хвостБ корыта ЛД: фупша во 400 пудахъ. 


Вт 1810 году, обогащеше подрудковъ  произво- 
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днлось двумл способами: 1-и, на мутильныхл, ко- 
‚рытахъ, но гораздо короче, употребллемых въ 
Кориваяиссь, для удобной перевозки опыхъ, попю- 
му что подрудки возипль къ устройсшву на дале- 
кое разстояше будепть заптрудинтельно и цЪвно. 
Къ тому же получасмая муть на хвостахъ далин- 
пыхъ корыптъь оказалась содержантемть вссьма убо- 
гою ‘и пссмоющею персрабошки. Дая двухъ и даже 
прехъ небольшихъ мушильныхь корышъ, досша- 
точно водь, выкачиваемой изъ рудника машиною, 
на недъиствующихъь же или сухихъ рудникахъ не- 
большаго ‘ручейка. На двухъ, устаповленвыхь ря- 
домъ, корышахъ, Фигура 4-а и 9-л, задолжается 
семь человькъ, а имсино; одинъ возчикъ съ ло- 
шадью дая подвозки подрудковъ; одинъ просЪва- 
сить сквозь грохошъ привезенный сту отвала под- 
рудокъ; двое вымучивають жельзными лопашками 
въ отдфаене с; одипъ подкапизваепть подрудокъ 
и помогаепуь вымученную руду убирать; двое об- 
мыраютъ на ошсадныхъ рьшевахъ пе прошедний 
сквозь грохоптъ подрудокъ, изъ котораго потому 
выбираюпть рудные кусочки (хотя и дБлаешесл рЪ- 
шегпомъ сошрясеше, по орудензлыя части опть 
пустой породы не отдЪляютсл, какъ это быва- 
спть при обработк® мслочей серебросодержащихъ 
подрудковъ). Веб эми люди. обрабонияваюйть въ 
день 64 пуда подрудка и получаюить руды оттъ 


16-ти до 18-ти пудовъ, содержантемь мЪди отт 


= - 
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1-го пуда 7Т-ми Фувтовъ до 1-го пуда 10-ти хун- 
повъ, изъ 400 пудовъ вымучевной руды. Второй спо- 
собъ сосшоипть въ усиронствЪ полукругаыхъ ко- 
рьыииъ, въ кошюрыхъ рвымучивающеся проходапие 
сквозь чугунную рёшеншу забрасываемые полрудки 
жельзиыми грабаами, а осшающияея крупцыя  ча- 
сти па рышешик, обмьшыяа водою, разбирающся 
работающими на рышешахл» вь продолжение апого 
времени, пока изъ корымиь совсёмъ вымученная 
мелочь убераетев въ груды. | 

Усшройсшво сего рода обогащения сходствуспгь 
съзолошопромываяенными устройствами Милсскими 
(Фигура 5, ЛД, и 5). При семъ сшанкЪ задолжающше 
сл: на рыпешав два чсаовЪка, у приведен! въ дъи- 
спиие грабель % человъка, у досшаваеня подрудковъ 
ошь рудпика ЭФ возчика, у завалки дал промывки 
подрудковъ и убирки изъ желоба осъвшаго песка 
1-пь человЪкъ. Всбми ими въ 12-ти часовую смъ- 
ну промываешся подрудковъ до $50 пудъ и полу- 
часшея руды до 95 пудъ, съ содержашемъ мЪди 
ош 1-го пуда 8-ми Фуниювъь до 1-го пуда 15-ши 
Фуншовъ опть 100 пудъ руды. 

Причина, засшавившал употребить два способа 
обогащентя, не смошря па по, чио вшорымъ спо- 
собомъ по заводскому расчету выгоднве, состонить 
въ шомъ, что первымъ способомъ обогащентя мод;- 
но производишь на ручьлхъ, гдЪ удобно поднять 


воду безъ большихъ ‘расходовь на одинъ аршинт; 
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л при второмъ требуется поднять оную не ме- 
нве трехъ аршинъ, саЪдовательно такое устрой- 
сшво можепть бьипь нуи при заводской плошин%, 
нли должно поднимашь воду насосами и въ посазд- 
нем случаЪ задолжить аишиихъ людей. 

Осъвний иесокъ, при первомъ способ, во вто- 
ромъ ошдЪаБ 5, а при поса5ъднемъ въ желобу ниже 
корыта, содержашемъ почти постоянно въ 8-мь 
Фуннювъ мЪъди оть 100 пудовъ, кошорый я хотя 
стараасл обогамишь, промывая на промывальномъ 
станкз, но желаемаго усизха пе получилъ, полагаю 
опть ого, что мъдная зелень, состава ялтощая ору- 
дензлосиль песка, имъепг малый относительный 
вБеъ противу песка, и будучи въ мепымей объят- 
ности упосншсл ие ошдВаллсь, дая уравнения же 
крупности , по убогому содержанио, не стоить 
устройсшва дая тоаченгя или раздроблентя между 
валкамн. 

Такимъ образомъ, получене руды изъ отваловъ, 
бывтихь совершепияо безполезными и сетавшихся 
оъ прежиихъ аъ весьма въ большомъ количе- 
ств, да и нынф  немивуемо получаемыхь, сспт, 
пртобрьтеше весьма выгодное, особенно по убого- 
сти ныя5 рудниковъ при заводахъ Ёнауфа. Полу- 
ченныя симъ способомъ руды обходяшюсл пеерав- 
ненво дешев5е противу рудъ, добываемыхъ изъ руд- 
никовЪ, конорыя общимъ содержанемъ бываюпть 


неё выше 2-хъ пудовъ 14-ти хунтовъ ошь 4100 
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пудовъ, и по добычБ обходитсл па человбка въ 6 
рабочихъ дней не болъе 7х пудовъ; къ шому же 
при горпыхъ рабошахъ иребуются свфч9и и много 
яЪсу дла крЪпаен!гл, чего при промывкв въ аътиее 
время не нужно; ежели же попадобится устроить 
зимн!ия промывки, по и шогда свбчъ потшребует- 
ся менъе, нежели при горпыхъ работахъ. Также 
немаловажную выгоду принесепть промывка рудъ 
птёмъ, что при сей рабоптв упопребляющшел сла- 
босильные старики, мадолЪшки и часть под- 
росшковъ, для которыхъ по заводамъ Кнауха вовсе 
нзшъ рабопт въ шакомъ количестив5, чтобы мож- 
но было задолжашь всфхЪъ, потому, малольты яе 
выгодны, а старики не въ состолвнти работать 
во внутренности горныхъ работъ; оттъ упопре- 
баен!я ихъ въ дровосБкахъ, дрова будушъ вссьма 
дороги, и потому этотт классъ людей въ другихъ 
работахъ име молько не можеть приносипт пойь- 
зыт заводамъ, но бывасть обременентемъ. Въ Югов- 
скомъЪ, изъ управляемыхь мною заводовъ, устпанов- 
лено. и находятся въ дъйствлти 14-шь мушиальныхъ 
корыпть или вашгертовъь и 5 полукруглыя коры- 
па; оными въ печене льша можно приготповлани, 


рудъ до 19,000 пудовъ. 
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ДЗъДаиОИЬ ЗТВКА., 


Фигура 1-я н 9-л, а желобъ для напуска воды; 
0 головка; с отдвлеве для вымучивантя; & отдь- 
лен!е дла осъдан!а убогихъ шаиховъ;' е желобъ длл 
сшока воды и шаама. Фигура 5-я, @ чугунная рЪ- 
шетка; 0 валокъ съ грабаями; С корыто; 4 руч- 
ки, за копорыя ирвводятъ въ движене грабаи; 
е ошдфлене въ ‘корыпт5; ДЛ желобъ даз стока во- 
ды в шлама; 2 часть желоба, гдЪ осаждают 
убоме шаихн. Фигура А-я @ воронка, въ кошорую 
засынаютея подрудки, 6. водопроводная пзруба; 
с рышешка дая равнаго пропзока воды; 4 головка, 


съ коей мушь стиекаепть. въ корыто. 





< “ов 
Я. 


О приготовлЕНТЯ МОДЕЛЕЙ ВЪ Ангии. 


(Выписка изъ донесешя горвыхь копдукторовь Хатупцова 


и Коликова). 





Въ настоящее время мы занимаемся дъланемь 
модели мешаллическаго крана въ кузницу, дая под- 
держивантя во время ковки и поднесента къ горву 
громоздкихъ вещей. 

Мы замфиаиая, чо Ангайскми способъ приго- 
поваентя модсленй существенно отаичаешся опт 
Русскаго и’Бмъ, что при немъ весьма рЪ$дко упо- 
гпребалетея каен, и соединенме всъхъ деревянныхъ 
цасплей, сосшаваялющихь модель производишся по- 
мопию желфзныхь костпызьковь, щуруповъ и дру- 
гихъ вещей, чбмъ конечно усшраняюшел всЪ птв 
неудобства и повреждентя, кошорыя .причиняейть 
сырость Формовой земали.и влажность ашмосфФеры 
моделямъ, коихъ составныл части соединсны кае- 
смъ. Вообще модели никогда не красяшся, а толь- 
ко пицашельно выглаживающел бумагою, посыпан- 
ной стекломъ или пескомъ. Торцы дерева въ мо- 
деляхъ всегда прижигаютиася раскаленнымь до кра- 
спа желфзомъ и обуглениые такимъ образомъ 
они преплшешвуюшть проницаемой влажности и 
прилипантю земаи. 
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